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DESCRIPTION 

‘ MÉTHODIQUE 

D’UNE COLLECTION 

DE MINÉRAUX. 

DU C A B I N E T DK M. D. R. D. L. 

Ouvrage où ton donne de nouvelles idées 
Jur la formation la décompojiiion des 
Mines ÿ avec un court expofé des fentimens 
des Minéralogiftes les plus connus y fur la 
nature de chaque efpèce , le Minéralifateur qui 
s*y rencontre ^ & la quantité de métal quelle 
produit. 
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PRÉFACE. 



L A CoUeélion de Minéraux dont 
on préfènte ici la defcription , eft 
moins conlldérable par le nombre 
que par le choix des morceaux qui 
la compofent. Il eft inutile de dire 
qu’on s’eft principalement attaché à 
raflembler ceux qui ont paru les plus 
propres à répandre du jour fur la 
formation des mines en général & 
fur celle de quelques efpèces parti- 
culières , dont le rapport immédiat 
avec d’autres elpèces qui les accom- 
pagnent d’ordinaire , avoit à peine 
été remarqué. La plûpart des Miné- 
ralogiftes nous ont expofé les ca- 
raélères diftinétifs de chaque efpèce 
de Mine, d’après fà figure exté- 

a iij 




.v) PRÉFACE. 
rieure , fon tiflu , fa dureté, fa peW 
fànteur, fa couleur , & fur-tout d’a- 
près les ïéfultats plus ou moînsexaéls 
que l’analyfe chymique leur avoit 
fournis ; mais très-peu fe font ex- 
pliqués fur l’intime lîaifbn que pa- 
roilTent avoir certaines efpèces en- 
tr’elles. 

C’eft ce que nous nous fommes ‘ 
propofés de faire dans cet ouvrage , 
en diftinguant avec foin, autant que 
nos connoilîànces aéluelles l’ont pû 
permettre , les Mines primitives oh 
^ancienne formation de celles qui 
portent avec elles les traces d’une 
origine plus récente , quoique cette 
origine remonte quelquefois à des 
lems fort éloignés de nous. 

On rencontre les Terres métalli- 
ques fous divers états qu’il eft ef- 
fentiel de ne pas confondre. Elles 
font d’abord ou pures ou mélangées. 
Les Terres métalliques pures -font 
ctmbinées ou non avec le principe 
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PRÉFACE: vij 

-inflammable ; dans le premier cas 
elles ont tout ce qu’il faut pour 
conftituer un métal parfait ; tels 
font VOr , V Argent , le Cuivre & le 
appelles vierges ou nûtijs i dans 
le fécond cas, eUes font à 1 état de 
chaux : les Ochres martinles (S" cui" 
vreujes, V Hématite & \à^ine rouge 
de cuivre en fourniflent des exem- 
ples. 

Les Terres métalliques mélangées 
ou minéralijées font pareillemenc 
combinées ou non avec le principe 
inflammable ; ce qu’il faut bien dif- 
tinguer pour prendre une idee jufle 
des altérations qui furviennent à 
ces fubftances que nous appelions 
Mines. 

Les Mines de la première forte; 
ou celles dans lefquelles la terre 
métallique eft unie au principe in- 
flammable , font ordinairement mi- 
néralifées par le Soufre ou par l’Ar- 
fénic , ou par l’un & l’autre à la fois ; 

a iv 



Jjy Google 



vUj PRÉFACE. 
de ce nombre font les Mines d* Ar^ 
gent blanches y grifes, rouges Sc vi- 
treujes; les Mines de Cuivre grijes ; 
les Mines de Fer fpéculaires & mi- 
cacées grifes ; les Pyrites martiales 
& cuivreufes ; les Galènes ou Mi- 
nes de Plomb grifes ; les Mines 
d’ Antimoine grifes ; les Mines de 
Zinc appellées Blendes; les Mi- 
nes de Cobalt blanches Sc grifes y 
Sec. Dans toutes ces mines , foit 
qu’il y ait un feul ou plufieurs mi- 
néralifateurs, foit que la fubftance 
minéralifanteexcede ou non la terre 
métallique , cette dernière fe trouve 
toujours combinée avec le principe 
inflammable : fl l’on y rencontre 
donc quelquefois une partie de cet- 
te terre à l’état de chaux ou à l’état 
falin , c’eft que la mine a déjà éprou- 
vé de l’altération, ainfl que j’aurai 
occaflon de le faire remarquer dans 
un grand nombre des morceaux qui 
V compofent cette colleélion. 



PRÉFACE, ix 
De la décompofition des Mines 
précédentes il réfulte, fuivant les 
circonftances, ou des Métaux vier- 
ges ou des Mines à V état de chaux, 
qui ne contiennent plus ni Soufre, 
ni Arfénic. Dans ces Mines fècon- 
daires , la terre métallique n’eft pas 
toujours à l’état de chaux pure ; elle 
eft fouvent combinée avec un prin- 
cipe falin qui laminéralife, comme 
il eft facile de s’en convaincre lors- 
qu’on fuit la méthode , jufqu’à pré- 
fent fi négligée , d’analyfer les mi- 
nes dans des vaifleaux fermés. C’eft 
ainfi queM. Sage, de l’Académie 
Royale des Sciences , eft parvenu 
à établir , par des expériences nou- 
velles & fort ingénieufes , que ce 
principe falin qui minéralife les mi- 
nes à l’état de chaux, eft dans quel- 
ques-unes ÏAlkali volatil ài dans le 
plus grand nombre V Acide marin. 
Les mines qui appartiennent à cette 
clalTe font, la Mine d' Argent cor- 



AT PRÉFACE, 
née , les Mines de Fer fpathiques & 
hépatiques , ÏA^ptr & le f^erd de 
cuivre , la Malachite , les Mines de 
Plomb vertes , rouges & blanches , 
les Crijlaux d' Etain , les Mines 
dé Antimoine rouges , les Pierres ca~ 
laminaires , la Manganaije , les 
fleurs de Cobalt , &c. 

Ces Mines de nouvelle formation 
étant la plûpart produites par la dé- 
compofition des Mines primitives^ 
il n’eft pas rare de les trouver réu- 
nies fur le même morceau. Les ca- 
ra(51ères qui les diftinguent & qui 
établiflcnc le rapport qu’elles ont 
entr’elles , font alors fi fenfibles & 
fi marqués qu’un Obfervateur atten- 
tif ne peut s’y méprendre , pour peu 
qu’il { oit d’ailleurs verfé dans la 
connoilîance des Mines & des for- 
mes qui leur font propres. 

On ne peut, par exemple, ré- 
voquer en doute l’origine de l'Ar- 
gent vierge capillaire^ quand on 



PRÉFACE, xj 
voit qu*il fè rencontre toujours fur 
une Mine d* Ar gent blanche ou grije y 
dont l’état de décompofition eft 
prouvé par l’efflorefcence vîtriolî- 
que qui l’accompagne. Cette for- 
mation de l’Argent capillaire aux 
dépens de la Mine d’Argent grife 
eft d’autant plus frappante , quelle 
arrive fouvent fous nos yeux , com- 
me ne l’ignorent pas ceux qui font 
des colleélions de Minéraux. 

Les lignes de décompofition , 
quoique moins évidens , ne font 
'pas moins certains dans la Mine 
d' Argent noire que dans celles dont 
on vient de parler. En effet, on y 
retrouve fouvent tantôt la forme 
prifmatique à Ibmmets polygones 
des Mines d' Argent rouges, tantôt 
la forme triangulaire & pyramidale 
des Mines d' Argent grijes , ce qui 
joint aux portions de ces Mines qui 
font reliées fans altération , fuffic 
pour indiquer qu^elle leur doit fou 
origine. 



xij PRÉFACE. 

Les Mines de Cuivre gorge de 
pigeon & queue de paon , ainfi nom- 
mées de la variété des couleurs qu’el- 
les prélèntent à leur furface, ne font 
qu’une Mine de Cuivre jaune qui 
tend à fe décompofer ; aulîi remar- 
que-t-on que , plus les couleurs en 
font éclatantes , plus la mine eft 
tendre & friable , tandis que les par- 
ties non altérées font aifez dures 
pour donner des étincelles lorfqu’on 
les frappe avec le briquet. Ces cou- 
leurs vives & variées annoncent aufli 
un CO m mencement d’altération dans 
les Galènes , les Hématites & quel- 
ques autres Mines où elles fe ren- 
contrent. 

La Mine de Fer rougeâtre , qui 
prelque toujours accompagne la 
Malachite & les fleurs de Cuivre 
vertes flriées , n’eft point un de ces 
mélanges accidentels formés par la 
rencontre des matières hétérogènes 
qui circulent dans les mines ; c’eft 






PRÉFACE, xiij. 
la terre martiale contenue d’abord 
dans la Pyrite cuivreufe , mais donc 
le cuivre s’eft dégagé depuis pour 
reparoître fous une autre forme dans 
la Mine de Cuivre verte qui réfiilte 
de la décompofition de cette Pyrite^ 

Les Crijlaux d*a:^ur de cuivre ne 
fe trouveroient pas toujours à la fur- 
face & dans les cavités des Mines de 
cuivre gri/es décompofées, fi ces 
dernières ne contribuoient en rien à 
leur formation. 

Les Mines de Cuivre hépatiques, 
le Bleu & le Kerd de montagne 
nous fourniffent encore de nouvel- 
les preuves de la décompofition des 
Mines de Cuivre pyriteufès jaunes 
& grifès. 

La plupart de ces décompofitions 
étant occafionnéesparl’aélivité des 
principes conftituans de la Pyrite , 
on voit combien les exemples en 
doivent être fréquens dans les Mi- 
nés dejer qui font les plus commu- 
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nés & les plus variées de toutes les 
Mines. La Pyrite martiale y en le 
décompolànt foit par la voie hu- 
mide , foit par la voie féche , donne 
nailTance tantôt aux Mines de F et 
d'un brun rouge ou de couleur de 
foie , tantôt aux Hématites & fou- 
vent aux Mines de Fer ochreufes 
ou limonneujes. D’un autre côté , fi 
X Hématite vient à le combiner avec 
1-e phlogiftique & le foufre, elle 
change de forme & de couleur, re- 
prend l’éclat métallique & devient 
une Mine de fer micacée grifi : de 
Cette dernière à la Mine dejer fpé- 
culaire l’intervalle eft peu fenfible ; 
, on trouve cependant entre l’une & 
l’autre des différences allez m arquées 
pour ne les pas confondre. 

Le paflagedu Spath calcaire rhom- 
boïdal à l’état de Mme de fer fpa- 
thique , par l’intermede des Pyrites 
• qui fe décompofent , eft un de ces 
phénomènes curieux qu’on admet 
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^difficilement ; mais , tout extraordi- 
naire qu’il paroît , il n’offre rien de 
plus fingulier que la tranfmutation 
du Spath calcaire pyramidal en Ca- 
lamine blanche par la décompofi- 
tion des mines de Zinc appellées 
Blendes. Avant que de nier de pa- 
reils faits , il faut prendre la peine 
de les examiner , & fe rappeller que 
l’exiftence des pétrifications ligneu- 
fes a été long-tems conteftée par la 
difficulté qu’il y avoit de donner des 
raifons fatisfaifiintes de leur origine. 

La décompofition des Galènes ou 
Mines de plomb grifes , & leur con- 
verfion en Mine de plomb blanche , 
verte ou rougeâtre ; la transforma- 
tion de ces dernières en Mine de 
plomb noire ^ ou leur.retour à l’étac 
de Galène par une minéralifation 
nouvelle , font des faits qui ne peu- 
vent échapper à quiconque verra 
fans prévention des morceaux pa- 
reils à ceux que nous avons décrits 
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xv] PRÉFACE. 
à r article de ces Mines. On dira 
peut-être que ces morceaux font en 
trop petit nombre pour qu’on puifle 
en tirer des indudHons aufli généra^ 
les que celles de la décompofition 
& de la reproduélion journalière 
des Mines : mais , quand on exami- 
nera des morceaux de ce genre avec 
l’attention convenable , on aura lieu 
de fe convaincre qu’ils font beau- 
coup plus communs qu’on ne penfè, 
& que rien n’efi: plus ordinaire dans 
le Régne minéral que ces états fùc- 
cefîifs de formation & de deftruc- 
tion par où paflent les Mines. On 
peut cpnfulter à ce fujet les làvans 
Traités de M. Lehmann & en parti- 
culier le Mémoire où ce profond 
Naturalifte difcute la queftion,^? 
les Mines fe forment ou croiJJ'ent 
encore journellement dans le fein de 
la terre? (*) » On ne peut, dit-il. 



(*) La traduâion françoife de ce Mémoire 

» apporter 
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'Si apporter trop de raifons pour ap- 
» puyer une vérité phyfique , tant 
» qu’il fe trouve des hommes qui 
a> s’efforcent de la contredire », 

Les Mines Métalliques ne font 
pas les feules qui viennent à l’appui 
de cette vérité ; il fuffit de connoîcre 
les Mines d* Antimoine rouges, les 
Pierres calaminaires , les fleurs de 
Bifmuth Sc de Cobalt pour juger 
que les Demi-Métaux , dans leurs 
mines, font également expofés à 
des altérations fréquentes, qui fè 
manifeftent foit par l’efflorefcence, 
foit par un changement total dans 
le tiffu, la dureté , la couleur , &c. 
au point que ces nouvelles mines , 
quoique pourvues du même métal, 
n’ont plus rien de la forme ni des 
principes minéralifans qui fe trou- 
voient dans les premières. 



fe trouve à la fuite de V An dts Mines du même 
Auteur, pag. 580 & fuiv. 

^ - 
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’xvUj PRÉFA CE: 

Les preuves nombreufes que nous 
venons de citer de la décompofition 
de certaines mines & de leur régé- 
nération fous une forme & des qua- 
lités Ibuvent très-différentes de cel- 
les qu*elles avoient auparavant, font 
plus que fufHfantes pour porter la 
conviéHon dans l’efprit de ceux qui 
ont étudié la marche uniforme & 
confiante de la Nature dans les trois 
Régnes : (*) nous conviendrons 
cependant que nous fommes encore 
bien éloignés d’avoir liir cet objet 
les connoifïànces néceffaires pour 
dévoiler les caufès cachées de tous 
ces phénomènes , la manière dont 
elles agiffent, les circonflances qui 
les font naître, & les particularités 
qui les diflinguent. Si nous avons 
été affez heureux pour entrevoir 
quelques-uns des moyens dont la 

( ) Nec mantt ulla fui Jlmilis rts ; omnia migrant , 
Omnia commutât Satura , 6* vertere cogit. 

Lucret. de reruni nat. lib. V. 
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PRÉFACE, xix 
Nature (e fert pour opérer ces trans- 
formations dans les Mines , loin de 
penfer qu’ils foient les feuls , nous 
{bmmes très-perfuadés qu’ilenexifte 
beaucoup d’autres, qu’à l’aide de 
i’obfervation & de l’expérience nous 
parviendrons peut-être à découvrir 
un jour. 



XX 

ji il J 

EXPLICATION des noms abrégés des 
Auteurs ù des Ouvrages de Minéralogie ^ 
cités dans cette Defeription de Minéraux, 
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^Baumer (Jean -Wilhelm J 
J Minéralogie publiée en Alle- 
Bautn. min. \ mand fous ce titre : Naturgef- 
/ chichtt des Mincralnichs , &C. 
'“Gotha, lydj./n-S®! 

{ Bertrand (Elie ) Didion- 
naire orydologique univerfel* 
La Haye, 1763. i/i-8*. 

r Bucquet (M.) Introduc- 
Bucq.introd.c tion à l’étude du Régné mi-, 
^néral. Paris, 1771; //2-12. 

C Cappeller (Maurttius Ant.) 
< Prodromus Cryflallographis. 
l^Lucerna , 1725. ùx-4°./g. 
f Cartheuser (Friderici- 
J Augufti ) Elementa Mineralo- 
\ giæ fyftematicè difpoHta. Fran~ 
\cofuni adFiadrum,!’] ^ ^ ,in . 



Cappell. 
prodr. cryft. 

Carth. min. 



Cronft. min. 



Cronstedt (Axel Fredric) 
lan Eflài towards a fyftem of 
'Mineralogy; tranflated from 
I the original fwedish.with notes 
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London, 177O. i/x-8*. 

• 

T> 1^ Ç Dale (Samuel) Pharmaco* 
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f Catalogue fyftëtnatîque & 

1 raifonné des Curiofités de la 
DavUa Cat. < Nature & de l’Art, qui compo- 
. J fent le Cabinet de M. Datila, 
^ Paris , 1767. 3 vol. 

RoméDemsle(J.B.L. de) 
Efla» de Criftallographie , ou 
Defcription des figures géo- 
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Paris . 1772. in-S°.fg. 

, Catalogue raifonné 

d’une Colledion de Minéraux. 
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r Imperato ( Ferrante ) Hif- 

^ T itorianaturale.nella quale ordi- 

rerr. gratta délia diverfa 

hift. nat. # condition di Minere, &c. P" tnt-, 
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Gellert (Chriftlieb-Eh- 
, regott } fur les Mines ou Mi- 
inérais, dans le Chap. VIII. de 
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]de l’Allem. ( par M. le Baron 

MHolback.) Paris, i7;8.vo/. 
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Gronovius ( Joh. Ffiderî- 
cus) Index fupellecrilis hpi- 
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)nominibus ac fynonimis illuf- 
/ travit. Lugduni- Batav. 175 ^* 

Lin 8®. 
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— DilTertation fur la 
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— It. Wgoth. 
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C Mercati (Michael) Me- 
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_ Monnet (M.) Expofition 
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PoTT C Jean Henri ) Litho- 
V géognofie , ou Examen chymi. 
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J l’Allemand. Paris , 1753. 2 
Cvol. in- 12. 
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{ ScoPOLi (Joan* Ant. ) De 
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j Regnum fubterraneum five mi* 
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Lipjîx, in-foL 



y Valmont de Bomare , 
V alm. de 3 f M* ) Minéralogie ou nouvelle 
. Bom. min. j expolkion du Régne minéral. 
^Paris, 1762. w-8°. 

Vog. min. 5^ yoGEt (D.R.A.)Mineral 

° ^Syftem. Ltipjig, 1762.^-8®. 



Wall. min. 



Ç Waelbrius ( Jean - Gott- 
\ fchalck ) Minéralogie ouDef- 
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f d’Holback.) Paris, i/^},in S'î 
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V VoLTERSBOBFF ( Joannis- 
I Lues) Syftema minérale in quo 
1 Reçni mîneralis produda om-» 
min. i nia fyftematicè per claflès, or- 
I dines , généra & fpecies 
ponuntur. j 5 ero/i 7 «, 1 7 J 5 "* '«-4*. 
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, WooDWAKD(Jean) Diftri- 
bution méthodique desFofliles 
de toute efpèce , &c. à la fuite 
Ue la Géographie phyfique , 
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O G 5‘o/ Chymicorum, 
ESPÈCE I. 

Ok K.ekoe ou Net.e. a. { 

-rfü/-a/77 na/:vam.Cronft. min.iôy.WoIt.min 29. 

W«/7» nativum. Lin. Syft. nat. Xl[. 

IJI. n*. 1. 

nadumgtnuini coloris. Carth. min. 77. 

nativum radicatum & folutum, Wall. 

min.trad.fr. 50 J & 304. 

pUTum virgineum. Valm. de Born. mia. 

a. p. 3 10, 



A 



i Description 

Cet Or n’eft point mindralifé; fa crîftal- 
llfation eft o£tacdre & quelquefois prif-, 
matique : il contient fouvent une petite 
portion d’argent. M. de Jufti dit dans fa 
Minéralogie , que l’Or vierge eft rarement- 
au-deflus du titre de 22 karats. 

O A I. Or natif en feuilles & en pointes fur du 
Quartz , dont une partie fait voir des portions 
, de criftaux de roche , tandis que l’autre eft à 
l’état de Feldt-fpath * ou Quartz feuilleté d’un 
blanc mat. L’Or s’y montre en quelques en- 
droits , fous la forme de petits criftaux peu 
réguliers : de Lhremnit^ en Hongrie. 

• M. Cronftedt a remarqué dans fa Minéralogie 
( § iSî ) que le Quartz qui fert de gangue à l’or de 
Hongrie , a une apparence particulière. 

O A 2. Deux morceaux d’Or natif , l’un en 
' pointes , l’autre en grumeaux , fur du Quanz ; 
du Pérou. 

0 A 3. Ornatif en petits grains épars dans une 
Mine de fer hépatique ( cT J ) criftallifée en 

1 cubes redangles , ftriés fur toutes leurs faces , 

& cellulaires dans leur intérieur’ < 1 * 
Crifl.p. Jpé &fuiv.) Ce curieux morceau , 
dont la gangue eft un quartz mélé de mica , 
vient des environs de Catherinebourg , en 
Sibérie. 

* Les compartimens cellulaires qo’on remarque dans 
l’inteiieut de plufieurs cubes, annoncent que cette 
mine a éprouvé de l’altération. Ces cubes, femblables 
à ceux Je certaines Marcadites , ( Ef.de Crijl. p. 
duQuest lieu de croire que cette mine, dans fon état 
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ptiraitif, ^toit une PjTÛe euivreufe tenant »r (Efp. II. ) 
cette Pyrite par b déconipofition du foufre qiVellc cou. 
tenoK a palTd fans changer de forme, à l’éut de Miné 
üeftr^Hne eu hepatijue : c*cft pourquoi les grains d’or 
paroident a nud dans les petits interftices que le foufre 
& le cuivre ont laiffés en fc décompofant. Le Mica, 
dont le quartz eft incrufté en quelques endroits , femble 
indiquer que ce dernier a audi fouffert de l'alteration, 
'oyez un morceau de cette efpicc , dont la ddcompo- 
nnon elt moins avancée , ci apres ((^ J 



O A q.. Or natif en petits cri faux oclaêdres i 
grouppés confufément les uns fur les autres, 
Le plus grand de ces criftaux eft un oâaedre 
comprimé fous la forme d’une lame hexa- 
gone, dont les côtés , alternativement grands 
& petits, ont leurs bords en bifeau : de 
Hongrie. 

Voyez fur ces Criilaux d’or VEjfai de Criftdlosrttphit, 

57tf cy 390. t e, i • 



G A y. Sable tr^s ~ fin tenant or , argent & hifi 
niuth : on le trouve dans la rivière d'Orbeyratt 
& dans celle d’jrve , auprès de Genève. 

•€=JS==lt=iSs=Sfc=ifc-^ 

ESPÈCE II. 

Mi^eo’O^ PrEireusE. B. { 
Aummfulpkure mineralifatum.Cron^. min. 1 65. 
mineralifatum pyritd. Syft. nat. XII. 

IJ2. n». 2. 

“ — — Wolt min. 20 . 

ür mmerahfé avec le foufre par l’intermede du 
fer. Sage EUm, de Minéral, docim.p. 2 J.J.. 

Aij 



4 Description 

Pyrites d’Or ou Pyrites aurifères. Monn. Expof^ 
des Mines , p. 47. 

Suivant M. Cronftedt & les Minéralo- 
giftes les plus riicens , cet Or n’ell pas 
feulement interpofd dans la pyrite , com- 
me Henckel l’avoit avancé ; il y eft en effet 
minéralifé , puifque , dans cet état , l’eau 
régale n’a point d action fur lui. 

G B- Mine d/Or pyriteufe, ou Pyrite mar- 
tiale informe , tenant or, dans du Quartz: 
de Schemnir^ en Hongrie. 

C’eft k Pyrite d'on jaune pâle, nommée ^///î ou 
j^etft p.ir les Allemands; elle eft en partie attirable pat 
l'aimant. ■Aurumfulf’hur; mi leralifiitHmmeiiante firro. 
Cronft. min. I I. a. l-hd/UM inPyritâ cubica Smalandia. 

Syft. nat. XII. 

I 

G B, 2. Autre , compofée d’un amas de petits 
grains chatoyans , arrondis ou polygones , 
dans du Quartz : audi de Hongrie. 

Elle rend par quintal quarante cinq livres de fer, 
trentc-c.nq livres de (oairc , & cinq marcs d’or. 



G B. Mine (P Or pyriteufe ou Pyrite cui- 
vreufe informe tenant Or, dans une pierre 
talqueule gtife , mélce de fpath calcaire 
blanc i tCÆdelJôrs, Paroifle d’Alfeda , en 
Smolande. 

Voyci fut cette mine l’Hift. de l’Ac. R. de SueJe„ 
vol. VI. p. 117, & la Minéralogie de Vl'alletius, trad. 
fr. p. tSj. M. Cioafted; dit qu’elle donne une once 
d'or & au-deilous par quintal. 
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O B. 4^ Bltndt pyriuufe tenant Or, entre deux 
couches de fpach calcaire pyramidal : des 
mines du Comté de Darby , en Angleterre. 

O B. y. Blende cornet , Galène & Pyrite tenant 
Or , dans du quartz en partie criftallifé : de 
Sckemniti , en Hongrie. Cette mine donne 
fept marcs & demi d’argent par quintal. 

Jiurum fulfhure mineritlijatiim mediante zinee 
fr.To-aut argtnto, Cronfl. min. i 66 . i. c. Haiitst in 
zinee /lerile Chemnitzii. Sy II. nat. X il. »i Cliemniti, 
D die M. Cronliedt, on trouve une mine de zinc qui 
» contient une grande quantité d’argent , Sc cet ar- 
» gent e(l ttès>nche en or «. Crenft. min, loto cit. ey 
ièid. r 7 5. d. a> 

O B. 6. Galène mêlée de Pyrite tenant Or : de 
Slegelsberg, en Hongrie. Le quintal de cette 
mine donne huit marcs & une once d’argent 
riche en or. 

O B. 7. Mine d’argent rouge foncée, mêlée d« 
Pyrite tenant Or, dans du quartz : de Chrtm- 
nlt[,en Hongrie. Cette mine tient quatre 
phennlngs d’or & beaucoup d’argent par 
quintal. 

/ 

O B. 8. Mine de cuivre hépatique & vitreuf* 
azurée tenant Or, fans matrice : dela^ou* 
vêtu Année à Johann-Georgenftadt. 

N. B. J’ai reçu ce morceau (ous le nom àtîf'olfram 
ou mine morte fcrtugincule tenant 01. 

O B. p. Mine de cuivre hépatique mêlée de 
pyrite cuivreufe tenant Or , lans matrice : 
de Hongrie» 

Aüj 
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'6 Description 

O B. lo, Mine tPOr rouge, ou Cinabre tenant 
Or , dans du quartz carié blanc : de Hongrie. 
Ce Cinabre a la couleur vive & luifante des 
plus belles mines d’argent rouges. 11 eft cel- 
lulaire & fans forme déterminée, mêlé de 
pyrites en très-petits cubes , grouppées en 
mammelons. 

Aurum J'ulphure mh.cra'ifitnm meilitnte Mctcuru , 
CroniL min. ié 6 . i b. Habitat in hydrar^yrodnn»- 
bâti HungsrU. Syft. nJc.Xll. { Reth Culdijch-ertx. des 
Allcnunds.) 






dte=Sk= 



-J 






ESPÈCE III. 



INE D'Or ARSÉlf I c ale. C. 
Aurum arftnico mintralifaium mtdiantt ftrro. 
Or minéralifé avec l’arfénic par l’intermede du 
fer. Sage , Elém, de Min. doc. p. 2f^. 

Mine d’Or de Vagay en Tranfylvanie. Monn. 
Expof. des Min. p. .jy ? 



■ Cette efpèce eft une mine d* A rfénie tefla- 
cée tenant or trouvée depuis peu à Nagiayy 
en Autriche : les morceaux dont M. Sage 
a fait l’eflai, contenoient par quintal 7 y 
livres d arfénic , 1 1 livres de cuivre , 8 
livres de fer, 2 livres de quartz, 3 livres 
7 onces de cobalt & p onces d’Or.- 



0 C. I. Mine iPOr arfènicale , ou Mine d' Ar* 
finie tefiacie tenant Or. Sa furface s’élève en 
mammelons noirâtres, granuleux, formés ,de 
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couches minces recourbées les unes fur les 
■ autres. On remarque dans fes fraftures une 
mine d’arfcnic blanche en lames luifantes 8c 
fpéculaires , fur une gangue quartzeufe en 
partie criftallifée : de Hongrie. 



ESPÈCE IV. 



Latine ou Or blanc, D . 
Platinum feu Metallum album , rigidum , fuh- 
fragile tpondcrojijjimum, Syft. nat. XII, l j" r. 
Platina dd Pinto. SchelFer. Mém. de l’Acad. 
de Stockolm, an. 175a. p. 26^. Levris. 
Tranfad. philof. I7J4* vol. 48. Cronft. 
min. 17^. 



• » 

Soit qu’on regarde cette fubftance com- 
me un Oriniparjaii y ainft que paroit l’in- 
finuer l’Auteur d’une lettre anonyme in- 
férée à la fuite du Recueil des Expériences 
fur la Platine, {Paris y 1758 //-/ 2.) foit 
qu’on la regarde , avec quelques Chymiftés, 
comme un Or altéré par l'amalgame , il 
eft confiant qu’elle ne différé de l’Or que 

1 )ar des qualités accidentelles, telles que 
a ténacité , la couleur , la dureté , l’in- 
fufibilité au feu le plus violent & qu’elle 
partage avec lui les propriétés qui le dif- 
tinguent le plus de toutes les autres fubf- 
tances métalliques ; cependant plufieurs 
Phyficiess penfent que la Platine efi un 



Aiv 
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Description 
nouveau métal parfait J qui, par fa coupel- 
lation avec le plomb, peut donner des 
mafles pures, bien compares & malléa- 
bles : mais , tant qu’on n’aura pas des ex- 
périences plus décifives que celles qui ont 
été faites , & que cette fubftance ne nous 
parviendra point dans un autre état que 
celui fous lequel on nous l’a envoyée Juf- 
qu’à préfent , on aura de fortes raifons 
pour révoquer en doute l’exiftence de ce 
nouveau métal. 

O D* I- Treire gros & demi de Platine, telle 
qu’elle nous arrive du Pérou, c’elt- à-dire, 
en petits grains anguleux & applatis,douxau 
toucher, d’un blanc livide, mêles de* pail- 
lettes d’or, de fable ferrugineux noir atti- 
rable à l’aimant , &c. 

O D. a. Un gros & demi de Platine pure, ou 
en grains féparés par le triage des matières 
hétérogènes avec lefquelles on nous l’envoie. 




I 
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ARGENT. ^ Luna Chjmicorum, 

ESPÈCE I. 




RGENT f^IERCE ^Gedifgtn-Jîlèer 
0U Natif A, Ç ouBautr-ertz. 



} 



des A)l. 



Argtntum nativum. Wall. min. 25)3. 

— — — puTum nativum. Cronft. min. l 58 . 

■ nudum nativum. Syft. nat. XII. 14.8. 

no. I. • 

' ■ - nudum malUabiU. Carth. min. 75". 

— nudum nativum forma varia. Wolt» 
, min. 2ÿ. 



Cette efpèce doit fouvent fon origine 
a la décompofition des mines d’ Argent 
rouges ôc vitreufes , quelquefois même à 
celle des mines d’Argent grifes. Sa crif- 
tallifation eft o£laëdre , & pour l’ordinaire 
ramifiée. L’Argent vierge contient pres- 
que toujours un peu d’or : celui dont M. 
Sage a faitl’eflai a produit p5 livres d’Ar- 
gent & 7 onces d’or par quintal. Cet Ar- 
gent eft, fuivant lux, à ii deniers la 
grains. 

3 A. r. Argent vierge folide & en longues poin^ 
tes contournées , dans du fpath calcaire 
blanc : de Rongsberg en Nonarege.On remar- 
que fur ce morceau de la mine d’Argeac 



f 
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noire cellulaire due à la décompofition d’une 
. mine d’Argent rouge. Il y a lieu de croire 
que c’eft à la deftruôion de ces deux mines 
^ que cet Argent vierge doit fa naillknce. 

■Argcntum nati-jum folidum. Waücrius min. 193. 1. 
L’Argent vierge de Kon^fbcrg eft au titre de i j loths 
14 grains ; or, 16 loths de fin cortcrpondent à ii 
deniers de France. 

'3 A. 2 . jirgene vierge fotide & en filets contour- 
nés : du Mexique ; on y diOingue quelques 
légères portions du fpath calcaire qui lui fer- 
voit de gangue. 

3 A. 3 . Argent vierge folide & en filets con- 
tournés , mêlé de mine d’argent vitreufe , de 
• blende cornée , d’un peu de gaicne & de 
fpath compaâe blanc : de Freyéerg, en Saxe. 

Dans ce morceau intëteiTant l'Argent vierge paroît 
dd i la Jccompolition de la urine d’Argent vitreufe. 

3 A. 4 . /drgent vierge en végétation comprimée ^ 
ou en pointes qui s’entrelacent de manière à 
imiter une efpèce de rézeau ou de galon , 
dans les interftices d’un quartz friable blanc : 
dt Fillafranca , en Galice. 

Argcntum nativum tUndreidts mujti infl»r ramul^ 

. fut». Syd. nat. XII. 148. n®. i. ^J/ail. min. 193. 4. 

( Gewaehfen-fi'btr des Allemands ). 

3 A. y. Idem, coloré & détaché de fa ma- 
trice : du Potojî, où il eft nommé Aranéc par 
les Efpagnols, à caufe de fon tiftii qui imite 
^ une toile d’araignée. 

A. G. Argent vierge en végétation , dont les 
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• rameaux quadrangulaires & articulés font 
compofés de petits oilacdres implantés les 
uns lut les autres, comme dans lescriftallifa- 
tions artificielles de l’alun ( EJf, dt Crifi, p, 
3(36. & fuiv.) Trois morceaux; l’un fous la 
' forme d’un petit arbrifieau entremêlé de fpath 
compaâe blanc : de Wolfach dans la Princi- 
pauté de Furjlemberj ; les deux autres, fans 
gangue, viennent de Sainte-Marie aux~Mi- 
nes, où cette variété a été trouvée avec la 
mine d’Argent rouge, en 17^4 & ^ISS' 
mais cette riche veine eft épuifée. 

Jirgtntum nttixum eryJlaUinum ramii utragonâ mire 
Mlummii Syft. nat. XII. 148. n°. i. Argemumeriff*- 
tum nhrotani fruticem fermi denji Jl if atii ra- 

mMjfuUi.'Votm. rouf. p. 1 1 6. L’argeni vierge des art. 4 
& { ne diSere de celui-ci que par la comprefTion de 
fes ramifîcacions. M. Sage a obtenu, parraroalgaioede 
l’Argent avec leMetcute.une ciiAallilâtioaabfolument 
fcmbUble. 

3 A. 7. jirgene vierge en pointes , mêlé de mine 
d! Argeru vitreufe, dans du fpath compare: 
de la mine du Prince du Ciel { Himmelsfurft ) 
à deux lieues de Freyberg. Dans ce morceau 
l’Argent vierge provient de la mine d’Argent 
yitreulé. 

Argentum nativum frrmâ funSerum ér micultrum, 
Carth. min. 75. 

3 A. 8. Argent vierge dtntUuU , couleur d*or, 
'fur une gangue de quartz micacé : de la 
Principauté de Furfiemberg, 

Argentum naiivum dentuium, feu deiues urgtnttù 
^all. min. 193. 8. 



1Ï2 Description 

3 A. p. Argent vierge capillaire , avec mine 
eP Argent noire : de Johann-GeorgenftaJt.Cctlc 
dernière provient de la décompolîtion d’une 
mine d Argent rouge dont on diftingue en- 
core quelques criftaux; mais elle fe décotn- 
pofe à fon tour pour donner nailTance à l’Ar- 
gent vierge, qui s’en dégage fous la forme de 
filets très-déliés & contournés. 

Argtntum n/uivum enfilltre , feu trkhites. Wall, 
min. 193. 6 . Ar^jernitm etpillare in /'/tjSyft. nat. XII. 
148. n". I. S'. ( Haar.filber des Allemands ). 

3 A. 10 . Argent vierge capillaire, ou en filets 
courts extrêmement minces, dans une mine 
de Cobalt rouge & noire : cT Allemont , en 
Dauphiné. Cet argent doit fa naillànce à la 
décompofition de la mine d’argent grife ou 
vitreufe contenue dans cette mine de Cobalt. 
il^oyei G. jr.) 

Ceft à une mine de cette efpèce , on peu différente 
que les Allemands ont donné le nom de mine d’Argen 
imrj/e ( ci-aptes Efp. Vlll.) t 

3 A. î I. Argent vierge capillaire, fur une mine 
de Cobalt mêlée de faulTes améthiftes cubi- 
ques ; ePAnnaberg , en Saxe. 

3 A. 12 . Autre furune mine d’ Argent noire, 
légère & poreufe ( 3 G. a. ) qui provient de 
la déconrnofition d’une mine d’argent grife. 
L’efflorelcence vitriolique qui accompagne 
ce morceau , efi fenlible au goût & à l’œiU 
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ESPÈCE II. 




Ine d' Argent 
riTRBVSE. B. 



{ 



des Allenuncs. 



Minera Argenti vitrea. Audor. 

Argentum fulphurt mintralifatum , mtntrd mal^ 
leabili , vitred , candtlx igné liqua- 
bili. Wall. min. 2^4. 

■ mineraüfatum grijeum ,fpUndens , malr 

leabile. Carth. min. 75". 

— mïnerall fatum vitreum, Syfl. nat. XII* 
148. n®. 5. 

■ ' fulphure mineralifaium, Cronft. min. 

i6çf. 

■ ■ plumbei coloris fplendens , malleabilet 

Wolt. min. 2_p. 

■ ■ mineralifaium , JeBile , malleabile , 

plumbi co/oru/n.Syft.nat. XU.i^<</* 



Oeft l’Argent minéralifé par le foufre 
feul. M. Monnet des Min.p, 48.) 

diftingue deux fortes de Mine f Argent 
vitreufe; l’une qui eft flexible, fe laifle 
couper comme du plomb, & qui, dans 
fa coupure fraîche , a la couleur & le lui- 
fant de ce dernier mdtal : l’autre, qui eft 
plus dure, aigre , caftante , & qui , loin de 
fe laifter couper , fe laifte plutôt réduire en 
poudre : mais celle-ci étant encore com- 
binée avec l’arfénic , ne mérite point le 
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nom de mine d’argent vitreufe ; c’eft une 
mine d’argent rouge altérée, qui pâlie à 
l’état de mine d’argent vitreufe. Lorfque 
cette dernière fe dccompofe , elle prend 
une couleur noire {roye:^ ci-après 3 G). 
La mine d’argent vitreufe rend au quintal , 
fuivantWalleriuS , les trois quarts d’argent 
ou 7 J livres; fuivant M. Sage, 84 livres 
d’argent & i<J livres de foufre ; & fuivant 
Henckel , neuf dixièmes d’argent & un 
dixiéme de foufre. 

3 B. I. Mine <r Argent vitreufe crifialUfle en 
. cubes, dont les angles foiides font tronqués ; 

de Crijl. p. 370. ) elle forme un petit 
. grouppe • lans matrice : de Kuhfchacht , près 
de Freyberg. 

^rgenlumvitrtumcryjlalliim’n. Syft. oac. XII. I49. 

""•30. • 

3 B. 2. Mine if Argent vitreufe foliée , en gru- 
meaux & en criftaux déformés, dûs à la dé- 
compofition de la mine d’argent rouge , dont 
il reite encore quelques portions noircies par 
l’arfénio dans une gangue quartzeufe : de 
Freyberg. 

3 B. 5. Autre morceau de la meme mine , 
mais plus chargé de mine d’argent rouge : 
cette dernière s’y rencontre en petits mam« 
melons granuleux d’un brun rouge. 

C’eft la fecon Jc qualité de mine d’Argent vitreufe de 
M. Monnet. 
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3 B. 4 . Mine <£ Argent vitreufe crifiatlifie en 
pointes fur du fpath compare blanc , dans les 
intetdices duquel la meme mine eft fous la 
forme de feuilles minces, avec une efflorel- 
. cence blanche arfénicale : f 00 D. i. ) 

• mine d'Himmelfurfl , près de Freyberg. 

Ar^entum \itretim fubnlmum. Syfl. nat. XIL 14JJ 
n*. 3. |g. Ces pointes me paroiflent être des prilines 
ddfonnds , qui . dans leur origine , dtoient des crifiaoz 
de raine d’Argent touge. 

3 B. y. Mine d Argent vitreufe en grumeaux I 
qui paroiflent provenir de la décompofition 
J d’une mine d’argent grife en criftaux trian- 
gulaires. Il refte en effet des portions de cette . 
. dernière , mêlées avec l’argent vitreux , dans 
du quartz, parfemé de pyrites & de quelques 
criftaux de roche : de Johann-Georgenfladt, 

3 B. 6. Mine d" Argent vitreufe en crifiaux à 
14 facettes, ( 3 B. i.) pelotonnés en glo- 
bules & entremêlés de fpath lenticulaire, fut 
du quartz incrufté de mine d argent vitreufe 
fuperficitlle ; de Freyberg,, 

Argentum viirtHm fuferficitU. Syft. nu. XIL 1 49. n*, 

3* B. * 

ESPÈCE III. 




ISE d' Argent 

CORNÉE 



{ 



Hom - ertr. ou Horn - flhet 
des Allemands. 



Minera Argenti cornea. Audor. • 

Argent um rude comtum , vel Argehium fulphun 



!tS Description 

& arfcnico mineralifatitm , rninttâ 
fufcd , fcmi • peUucidd , lamtllofd , 
corntd , igntcandtUe liquabiLi.'^ aX\, 
min. 

'jirgcntum acid» falis folutum & mlntralifatum. 
Cronft. min. 177. 

— ' I mintT ali fatum corneum , fubmalUabiU , 

fubdiaphanum micans, Syft. nat. XII. 
I48.no. 2. 

— « diaphanum lamcllofum, Syft. nat. IX. 

187. n®. 3. 

7*' ■ ' mlntralifatum fufco- flavum yfubdiaphd- 

num , fragile, Carth. min. 7 y. 

— corneum , fubdiaphanum , malleabile, 

Wolt. min. 2p. 

Mine vitreufe blanche , ou Lune cornée native , 
Henckel , introd, à la Mintr, trad. 
franq, p. 8 $. 

Wallerius & ceux qui l’ont fuivi ont dit 
que cette efpèce étoit minéralifëe par le 
foufre & un peu d’arfénic , & qu’elle don- 
noit les deux tiers de fon poids d’argent 
par quintal ; mais M. Cronftedt & , tout 
récemment, M. Sage nous ont appris que 
cette mine étoit minéralifëe par ma- 
/7«. Suivant ce dernier, le quintal produit 
20 livres d’acide marin & 80 livres d’argent 
pur. M. Lehmann, (Traité de la form. 
des Mét. p. 147. ) dit que la mine d*ars;ent 
cornée eft redevable de fa forme à l’arfénic 
& à Kacide du fel marin. Pour moi je penfe 
que l’arfénic ne doit pas plus s’y trouver 

que 
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que dans les autres mines de nouvelle for- 
mation dues à la décompofition de mines 
fulfureufes & arfénicales. Telles font, 
parmi les premières, les mines de plomb 
Manches & vertes; & parmi les fécondés, 
les fleurs de Cobalt , qui ne contiennent 
ni füufre, ni arfénic. 

3 C. I. Un petit, mats très-rare morceau de 
mint (PArgtnt cornée crifialtijie en cubes rec - 
tangles comme ceux du fel marin. Ces cubes , 
liffes, demi-tranfparens , d’un gris jauivatre , 
peuvent s’écrafer fur l’ongle comme de Ta 
cire & fondent très - promptement à la flam- 
me d’une bougie ; ils font épars fur une mine 
fuligineufe & décompofée : de Johann-Geor- 
genfiadt. 

Haiiliu in Saxemt Johnnn-Gett^enfindt ;r»tiJftmHm. 
Linn. Sylt. nac. Xll. Voyez l’ElT de Crift. page 3^8 
& Tuiv. 

3 C. 2 . Petits fragmens de quartz , dans lef- 
quels la mine d’ Argent cornu fe trouve avec 
l’Argent vierge en pointes ; du Pérou. Eli® 
efl ici fans flgure déterminée & fa cQuIeur 
cire fur le brun. 

ïiiner» Arymtiurntnfu^x.'^iW. min. 19{. z. La 
plupart des morceaux d’Argent vierge du Pérou que j’ai 
eu occjfion d’examiner, concenoieuc de la mnt à'Ar- 
gent cgrnéf ; ainlî cette efpcce a’eA peui-icre pas il rare 
qu’on le peofe. 






1 



tft Description 

•Çdfcsfc ft— ft - tt i)— « -« H. i > - f iy 

ESPÈCE IV. 

Ine D'AKOEnr C Rcth Gulien - ertt. dei 
ROUGE. D. i AlleiiunJs. 

Minera A r gémi rubra. ? » ^ C RoftcUroAtt 
Minera fionno/um rubra. ) | üipjgnols. 

Argentum rude rubrum , vel Argtntum arfentco , 
pauco fulphure & ferro mlneralifa- 
tum , minerâ rubra , ami ignitionem 
lÎQuabiti.'^aW, min. 296. 

* , ■ - fulphure & arfenîco miner ali fatum. 

Cronft. min. 170. 

» ■ mintralifatum , rubrum , fpltndens. 

Cartii, min. 7^. 

- rubrum, feu mhefctns, tritura rubrâ. ' 

Syft. nat. XII. 145, n®. 4. 

I rubefeens , polyedrum , glandulofum. 

Syft. nat. IX 187. n». y. 

— — . — rubrum , diaphanumù opacum^ o\l. 

min. 2^. 

Cette efpèce eft d’un rouge plus ou 
moins vif, plus ou moins foncé , félon la 
proportion d ’arfénic & de foufre qui s’y 
rencontre. Plus elle eft claire & tranfpa- 
rente,plus elle contient d’arfénic & moins 
elle eft riche. Suivant M. Sage, la mine 
d’argent rouge iranfparcnte contient par 
J 8 livres d’argent , 1 2 livres d ar-> 
fcnic, 20 livres de foyfre, & 10 livres 
de fer : ç^le qui eft opaque donne jufqu’à 





Digitized by Google 



DE Minéraux; 

€2 livres d’argent , mais il n’y a que 7 livres 
d’arfénic avec 20 livres de foufre & 1 1 liv. 
de fer. En général, cette mine produit près 
des deux tiers de fon poids ou de 1 20 à 1 2/j. 
marcs d’argent par quintal. Quelques Mi- 
néralogiftes prétendent que la mine d’ar- 
gent rouge ne contient point de fer. Lors- 
qu’elle fe décompofe dans le fein de la 
terre , il en réfulte une mine d’argent v/- 
treufe ( 3 B ) & très - Souvent une mine 
d’argent noire ( 3 G ). 

3 D. I. Mine eC Argent rougi en cy\{[si\xx 
inaciques , polygones , tranfparens & du plus 
beau rouge. Iis forment un petit grouppe 
prefqu’entierement dégagé de fa gangue , qui 
eft un fpath calcaire en prifmes hexagones : 
ài Andrtasberg , au Hartz. 

AtgtT.f.im rnbrum cn/^aUi.-ium , r.itri- 

forme. SyÜ. nat XII. 14J. n“. 4. t, 

« 

3 D- 2. Autre grouppe de criftaux de mine 
d' Argent Ceux-ci font opaques & tirent 

fur le gris. Leur gangue eft un quartz criftal- 
lifé : de Sainte-Marie aux-mines. . 

Minera ar^erti rubra opaca. Wall. min. i.96. 1. 

3 D. 3- Mine tP Argent rouge foUde , & en pe- 
tits criftaux tranfparens , couleur de rubis, 
dans du quartz en partie criftallifé : du Harti. 
Plufieurs de ces criftaux font réguliers ii: 
compofés d’un prifme hexaedre terminé par 
des pyramides triedres obtufes, dont les plans 
font rhorrbeaux, ( Ejf, de Crijl. p. 371.) 



fâ Description 

Miner* *Tgenti rulra , crjflallifat* , fdlutim. ValU 
min. xjtf. J, Argentum cnjui m*JjuU ijujfi i rubinb 
purijjimî! apparent concrett. Krntm. nomencl. 

3 D- 4 - Autre grouppe de petits cridaux ds 
mtne (T Argent rouge , du même éclat que les 
précédens, mais plus nombreux & du rouge 
le plus vif : ils ont pour gangue de petits 
criuaux de Sélénite en table . dont les bords 
font en bifeau (Tabl. Crid. a<>. 87 .): de 
Fr^btrg, 

Argentum gle&ofum, earinneuU tmethy^tmtifimiU, 
Keium. nomcncl. 

3 D» j"* Mine <t Argent rouge glanduleufe , ou 
«n cridaux polygones, à facettes nombreufes, 
taflemblés en globules fur du quartz cridalli- 
ie , dont la ba(e ed un quartz irrégulier & co> 
loré mêlé de mine d'argent grife : de Frtyberg^ 
Rare à caufe de l’argent gris qui s’y trouve, 

Argentum rubrum glandulofum. Syft.nat. XIL 149. 
n*. 4* 

3 D. 6. Mine ^Argent rouge fuperficitlle fur 
une gangue quartzeufe & pyriteufe : AtSaxe. 
Ce morceau ed curieux en ce que les cridaux 
d’argent rouge , qui font comprimés & ai* 
guidés comme certaines mines d’antimoine, 
adhèrent feulement à la fuperdcie de la py- 
rite, fur laquelle ils fe ramifient fans péné- 
trer dans fon intérieur. Rare. 

Miner* argenti rubra fuperfiàalh. TüTalI min.iÿS. f. 
Argentum rubrum Jûferfitiale. Syü. nat. XII. 149. 
«”• 4 - y, , 

3 D. ?• Veine de mine ^Argent rouge opaqui 
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tirant fur le gris , entre deux coUches de ga- 
lène , avec quartz , fpath calcalie & pierre 
argilleufe : de Frtybtrg. 

^r"eatumrMl/rumtiu:r/i[tt»f^eommumlirTuiins. Syft. 

' nat. XII. 149. 11*. 4. 

3 D. 8. Petit filon de mine ^Argent rouge 
foncée , entre deux lifières de' quartz : de 
l'Aide de Dieu à Johann-Georgenfiadt. 

Mimr* Mrgeniimlra min. 196. 8. 

3 D p. Autre, mêlée de blende rougeâtre, 
dans du fpath compade : de C Etoile du matin 
à Freyberg. 

3 D. 10. Mine d' Argent rouge foncée \ granu- 
ltufe\ ou en très-petits criftaux entafles con- 
fufément fur une galène telTulaire 314 facet- 
tes. dont la gangue eff le quanz : de Freyberg^ 

Ce morceau eft remarquable pat l’état dcdécompolî- 
ûon oi\ le trouve XnG/dine , dont les CrilUux cellulairas 
& â demi détruira paroilTent avoir donné naiHance 1 
Varient rouge qui les recouvre. 

3 D- II- Grouppe de petits crtjlaux i Argent 
rouge , fur du quartz grenu : de Freyberg. On 
y remarque le palTage de la forme cubique à 
bords tronqués ÇTabl. Crifl n®. 6 J.) à»la 
forme prifmatique hexaèdre à plans rhom- 
bo'idaux. ( Tabl, Crijl. tju. 102. ) 

Voy« le Catalogue d'une Colleftion clioilîe de 
'Minéraux, Paris, 1771, arc. 1441 St 1444. 

3 D- 12. Criftal folitaire de mine d" Argent 
rouge , qui , lorfqu’on l’oppofe à la lumière 
d’une bougie , paroîc tranlparent comme un 

Büj 
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rubis. Ses facettes font fort multipliées par 
l’irrégularité de fa criftallifation ; de Sainte- 
Maru-aux-Mines. 

E s P È C E V. 






ffeijf CuUen-ertt. des 
Allemands. 



Audor. 



'iNE D*ARGtViT 
BLANCHE. E. 

Minera Argenti alba. ( 

Minera fiorenorum alba.\ 

Argentum rude album , vel Argentum pauco arfe~ 
nico & cupro mineralifatum , minera 
micante albd. Wall. min. 2p7» 

■ ■ ■ arfenico & cupro fulphurato mineraüfa- 
tum. Cronft. min. i7i.b. 

— ■■ mineralifatum cupri arftnicalis , tritura 
albidâ. Syft. nat. XII. 14p. n®. S • 
— ■ alhidum , informe .fragile, Sylt. nat. IX. 



I 87. n®. 4. 

albo-gr'iftum , Jplendens , cupro mixium. 
Wolt. min. 2ÿ. 

mineralifatum , albtfcens , fplendens, 
Carth. min. 7y. 



Cette mine , qui eft d’un gris Blanc plus 
ou moins clair , a été très-fouvent confon- 
due , comme le remarque M. Monnet , 
{Expof. des Min. p. 56 .) tantôt avec la 
mine d'argent grife ( 3 F. ) tantôt avec la 
mine blanche arfénicale ( 3 M. ). Elle dif- 
féré de la première , en ce qu elle ne con- 
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tient qu’une petite quantité de cuivre avec 
plus d’argent , & de la fécondé , en ce 
qu’avec moins d’arfénic , elle contient beau- 
coup plus de foufre : elle eft en général 
d’une nuance un peu plus foncée que le 
Cobalt & \2, pyrite blanche arfènicale , mai» 

f )lus claire que le Wallerius porte 

e produit de cette mine jufqu’aux environs 
d’un tiers d’argent ( 33 livres) par quintal, 
tandis que , fuivant M M. Lehmann & 
Cronftedt , il ne va guères au-deflus de 20 
330 marcs, & même de 14 marcs fuivant 
Henckel. 

3 E. I. Mine eP Argent d’un blanc bl'uâtrt en 
criftaux comprimés & flrics, qui tirent en 
partie fur la couleur d’acier, & en paitie fur 
le rouçe ; ils font mêlés de q#artz grenu j 
é’Himmelfur(î , près Freyberg, Rare. 

Mimra argenti »ltn colore chalyLco- Wall. min. 197, 
3. On croit rccor.ncjtr? fur ce morceau le pafîagc 
d’une mine d’ArgentgrIfeen ct;ft^u)t triangulaires à un 
nouvel état : en etfet la fonne pyramidale de quelques- 
uns eft encore nés - fenllble fur les lames prilmaiiques 
qui rérulteoc de l’aggrégation de ces criftauir. 

3) E. 2 . Mine d' Argent blanche folide & par 
veines, dans du quartz parfemé de pentes 
marcallites : de Braunfdorff , en Saxe. 

C’eft la nÛM d'argent glacée des Mineurs. 

3 £. 3 , Mine <P Argent blanche» ou d’un gri» 

Biv 
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clair , en criftaux triangulaires , dans du fpatFt 
perlé blanc : Aç Saintt-Marie aux- mines. 

On y remarque le même pallage que dans ceui dé- 
crits ci-delTui, n*. i. 






ESPÈCE VI. 



M Ine d'Jrgent 



Fahlertz des Allemands. 



CRISE. F. ( Ç E) { 

Nintra jirgenti grifea. Auclor. 

.Argentant rude cinerei coloria y vel Argentum eu- 
pro & ferra mineralifatum , minerk 
Wall. min. app. 

■ • ' ■ rmneralifatum cupri cinerei, tritura rubrâ, 
Syft. nat XII. ipo. n®. 6 . 

■» Cttpro & antimonio fulphurato minerali- 
fatum. Cronft. min. 174. 6. 

Cuprum palliMo-grifeum .fplenderu , argentidives, 
Wolt. min. 30. 



Cecte mine n’étant point différente de 
la mine de cuivre blanche appellée auffi mine 
de cuivre-argent , voyez ci-après ( Ç E ) fes 
autres fynonimes , d’après les Auteurs qui 
en ont fait deux âfpèces diftinûes , ou qui 
tont placée çarmi les mines de cuivre : 
c’eft en effet a ces dernières qu’elle appar- 
tient , fl l’on ne confidere que le métal qui 
y domine, puifqu’elle ne contient au quin- 
tal que 2 àj marcs d’argent félon "WallOî 



« 
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rius, ou J marcs félon Henckel. M. Sage 
dit que ces cinq marcs d’argent font com- 
binés , dans cette mine , avec 1 4 livres de 
cuivre, 2 livres de fer & 73 livres d’arfénic. 
Suivant M. Monnet , cette mine contient 
beaucoup de foufre , & donne depuis 1 6 
jufqu’àaj livres de cuivre par quintal. M. 
Cronftedt parle d’une efpèce trouvée à 
Aninskog en Dalie , qui ne contient point 
d’arfénic , mais du foufre unw l’antimoine : 
il en fait une efpèce particulière, ôc ne 
diftingue ç)oint la mine grife arfénicale de 
la mine d argent blanche ( 3 E. ). 



3 iP. I. Mine iT Argent grife tn crl^aux triangu- 
^ lairts formés par le tétraèdre dent les bords 
font tronqués de part & d’autre en bifeau ; 
{E([, de Cri(l. p. 374. var. 3.) la plupart des 
pans en bifeau font ici ftriés fuivant leur lon- 
gueur; les angles foüdes du tétraèdre font 
aufll tronqués de biais dansja plupart de ces 
crillaux, d’où réfultent de petits plans dont 
la forme varie depuis le triangle jufqu’à l'oc- 
togone. Ces criftaux, moins engagés dans 
leur matrice qu’on ne les trouve d’ordinaire , 
viennent des mines de mercure de Hongrie. 
Leur gangue eft un quartz grenu mêlé de 
feldt-fpath qui paroît contenir un peu de ci-' 
nabre ; c’ell fans doute ce qui a fait ranger 
de pareils criftaux parmi les mines de mer- 
cure , fous le nom de mine de Mercure ep trif- 
. tapx gris ( $ E. 



aS Description 

N. B. Parmi les criftaux qui compofent ce grouppe 
il y en a un remarquable , en ce que l’angle foÜde du 
tétraèdre eft tronqué net , d’od réfulte un petit plan 
ttiangulaire, ceint de ttois hexagones allongés peu ré- 

f ulicrs. Si ce cridal étoit complet , il feroit compofé 
e 31 plans ; fçavoir , quatre grands hexagones i côtés 
alternativement grands & petits pour les quatre faces 
du tétraèdre ; 11 trapèzes linéaires pour lesbifeauxdcs 
bords tronqués; ir hexagones linéaires pour les bi- 
féaux di s foin mets ; & quatre petits triangles provenans 
de 1: left-on des angles iblides de ces mêmes fommets. 
V çytt, le Ctttitl. raif, de m x , art. 1 xxç & ri3r. 

2) F. 2 . Mine d' Argtnt grijt criflallific en cubes 
redangles : de Siporo près du Potofi. Le cube 
dont ce morceau a fait partie , avoit un pouce 
de largeur fur 7 à 8 lignes de hauteur. Les 
quatre faces latérales font ftriées perpendicu- 
lairement ; mais la fupérieure & l’inférieure 
font lifles. Cette variété eft très-rare. # 

3 F. Mine d Argent grife loüdeiLtx\cr\{[a.\xx 
triangulaires à bords en bifeau , comme ceux 
du n“. I . Ils font plus éclatans , mais plus en- 
gagés dans leur matrice , qui eft un quartz en 
partie criftallifé : de Saxe. 

3 F. 4 . Mine d^Argent grifefolide & crijlallifée 
dans du quartz , avec petits criftaux de roche, 
fpath lenticulaire & fpath perlé blanc : de 
Sainte-Marie aux-mines. 

Plufieurs de ces criil.iux d’argent gris paroiflent 
avoir éprouvé de l’altération ; c’eft ce qu’annonce leur 
furfaee rembrunie femée d’inégalités ; on y voit 
même plufieuts indices du fer & du cuivre contenus 
dans C(i criAaux. 

3 Autre grouppe des mêmes criftaux 
de mine d’ Argent grije . fhclés aufli de fpath 
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lenticulaire & de fpath perlé. La déconipofi- 
tion de cette mine eft plus fenfîble fur 1 un 
des côtés du grouppe que fur l’autre. 

On trouve Ibnvent dons de pareils morceaux de l’ar- 
gent vierge qui s’en dégage en filets très-déliés j niais 
on ne voit dans celui-ci que la terie martiale due aux 
parties de cette mine , qui fe font décompoféesJ’’ vjtx. U 
Catal. raif.de 1772. n. 14.63 & faiv. 

3 F. 6. Mine (T Argent grife folide & en crlf- 
taux triangulaires , dans une gangue quart- 
zeufe mêlée de fpath calcaire : de Sainte- 
Marie aux-mines. 

3 F. 7. ^i/je d' Argent grife folide entremêlée 
de galène, avec marcaflites dodécaèdres à 
plans pentagones, dans du quartz : àeFreyberg, 

3 F. 8. Veine de mine dl Argent grife folide ^ 
dont la furface a déjà fubi quelqu’altération. 
Sa gangue eft le quartz : de Giromagni, dans 
la Haute-Alface. 

3 F. p. Mine d" Argent grife & blanche , mêlée 
d’arfénic noir teftacé ( 0-0 A. ) dans du 
quartz, dont les cavités font tapiffées de petits 
criftaux de roche , fort éclatans : de Freyberg, 
Ce more Au cfl analogue à ceux qui fout décrits ci-après 

3 M. I 2. 



M 



ESPÈCE VII. 

INE d'Argekt noire, g. 



Les Allemands nomment la plus liche Schu'artx.-Guldtn- 
ettz, , Si la moins riche Silber-SchWartz . , ou Rulp^lx-erte», 

Minera Argenti nigra. Auâor. 




«8 DESCRIPTIOlîr 

Argtntum rudt nlgrum » vel Argtntum fulphun ; 

arftnico, cupro & ftrro mincralifa- 
tunt , mintrâ nigrd ypL juligiutd^ 
Wall. min. ap8. 

— ■ arftnico & cupro fulphuratis mineralifa- 

tum. Cronft. min. 171. a. 

— " ' mintralifatum , continuum , nigrîcans, 

Carrh. min. 76. 

• .■ ■ — — nigrum. Syft. nat. XII. i fO. o*. 9. 

.. obfcurum fuliginofum^ Syu. nat. X. 1 85* 

n“. 6 . 

Cltba nigra argtnti paniceps. Hebenftreit. 

( Nigrillo des Efpagnols. ) 

Cette mine noire ou brune , ou couleur 
de fuie , eft tantôt folide ôc tantôt fpon- 
gieufe, cellulaire & comme vermoulue; 
ce qui annonce un dtat de décompofition : 
elle eft en effet le réfultat foit des mines 
(fardent rouges ou viireufes , foit des mines 
^ argent blanches ou grifes , qui , par la 
défunion de leurs principes conftituans, 
ont paffé à ce nouvel état. Le produit de 
cette mine doit donc varier félon que l’ef- 
pèce qui lui a donné naiffance étoit pauvre 
ou riciie, ôc félon le degré d’altération 
qu’elle a éprouvée dans le fein de la terre. 
C’eft la raifon pour laquelle les Minéra- 
logiftes font fi peu d’accord fur la quantité 
d’argent que cette mine rend à l’effai. Sui- 
vant Wallerius, elle produit fouvent plus 
d’un quan d’argent (2; à 30 livres) paj: 
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quintal. Suivant M. Sage , elle contient 
beaucoup plus de foufrejque la mine d’ar- 
gent vitreuiè ; mais elle ne produit que i y 
marcs d’argent par quintal. M. Lehmann 
dit qu’on en a trouvé à Ob^rfckona près de 
Freybcrg, jointe à de la mine d argent 
rouge & à de la mine d’argent vitreufe, 
dont le quintal contenoitjufqu’à 1 13 marcs 
d’argent ( y 5 livres & demie par quintal. ) 
La mine d’argent noire folide, & celle qui 
eft Ipongieufe ou vermoulue, proviennent 
ordinairement de la décompofition des 
mines d’argent rouges ou vitreufes ; ce font 
aulfi celles qui font les plus riches ; il n’eft 
pas rare d’y trouver de l’argent vierge en 
cheveux ou en rameaux plus ou moins fins. 
Celle qui eft friable & d’un noir luifant 
comme de la poix y provient d’ordinaire 
de la décompofition des mines d’argent 
blanches ou grifes : l’argent vierge s’y ren- 
contre aulTi quelquefois , mais toujours en 
filets très-déliés. Cette dernière eft beau- 
coup plus pauvre que la précédente , dé- 
faut qui vient du peu de richefle de la mine 
originaire. Lorfque ces mines paflent à 
l’état d’argent capillaire, elles font accom- 
pagnées d’une efflorefcence vitriolique, 
occafionnée par la décompofition du îbu- 
fire & la comoinaifon de fon acide avec le 
fer qu’elles contiennent. 
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3 ) G. I. Mine (T Argent noire folide & ctllu^, 
luire , qui provient de la décompofition d’une 
mine d’argent rouge. QVoyei ci-dejjus 3 A ÿ). 

Miner» argenti nigra foUda.yi/û\. min. 198. l.Ce 
morceau de mine d’argent noire fe il^compolè journel- 
lement par l’humidité de l’air , quoiqu’enfermé dans 
un tiroir : Il eft chargé d’une efflorefcence vitriolique , 
du milieu de laquelle l’argent vierge fe dégage en pe- 
tits filets contournés blancs & luifans ; parmi ces filets 
d’argent natif, il y en a d’autres d’origine plus ancienne, 
noircis par l'arfénic , & beaucoup plus gros. 

3 ) G. 2. Mine (P Argent noire , légère & poreuft^ 
cliargée d’une efflorefcence vitriolique ; ce 
morceau , dont l’argent vierge fe dégage en 
petits filets contournés, eft dans un état de 
décompofition qui augmente tous les jours. 

Miner» »rgtnti nigr» fpongief». Wall. min. 198. x. 
Ce morceau ell le même que celui dont il eft parlé ci- 
dcfliis 3 A. 12. 

3 > G. 3. Mine (P Argent noire , luif ante , friable 
& comme charbonncufe , qui lailTe échapper 
de fes gerçures de l’argent vierge en petites 
feuilles & en filets contournés : de Joachim- 
fiai , en Bohême. 

Miner» »rgenù nigr» ficea. Wall. min. 198. Ce 
morceau eft le téfiilut d’une mine d’argent grife dc- 
compofée, mais dont la forme triangulaire eft encore 
fenfible en quelques endroits moins décompofés que le 
lefte. 

3 G. 4. Mine (P Argent noire arfinicale en den- 
drites, dans du fpath compaifle blanc : de 
PEioile du matin à Freyberg. 

Cette mine eft un argent vierge des variétés décrites 
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*ci-deflus, Efp. I. Var. 4, { & £. ici il cft altéré & ea 
partie décompofé par l’arfénic. Celui qui fe rencontra 
dans la mine de Cobalt, a fait donner a cette dernière 
par les Mineurs le nom de nwe de Cobdt tricmét. 
Voyez ci-après , au Cobalt , Efp. II. Var. 1. & le Catal. 
rail. 1771. n. 430, 1435 5 c 1413. 

3 G. 5'. Un curieux morceau de 

noire, d’où l’argent vierge en végétation fe 
dégage en criftaux oâaedres implantés les 
uns fur les autres. Ce petit arbrilTeau , qui cft 
fans matrice , vient de Schniebtrg. 

Pluüeuts des otlaëdrcs qui le compofent font enve- 
loppés d’une mine d’argent vitreufe , à la decompofi- 
tioQ de laquelle cet argent vierge doit fa naillance. 

3 G. 6. Autre arbrifleau de mine ePArgeru 
noire, due à la décompoHtion d’une mine 
d’argent rouge : il eft audi fans matrice , Sc 
vient de Hongrie. 

On reconnoit i l'élafticité des rameaux cylindriques 
qui compofent ce grouppe , que leur intérieur ell par- 
venu à l’état d’argent vierge , quoique la croûte ex- 
térieure foit une mine d’argent rouge devenue noire 
par l’altération qu’elle a éprouvée. 

ESPÈCE VIII. 

{ S//éer-m«/«desAllem; 

Minera Argenti mollior. Auéèor. 

Argentum aut purum aut mîneralifatum lapidi 
vtl terra immixtum , minerâ moUiori aut Jluidd, 
kWall. min. 301. 
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Mine d’Argent en farine. Monn, Expof.' des 

min. p. 5y. 

Cette mine nommde quelquefois mlnt 
d'argent merde d'oie ( Gatns-Koetig~ert:^ des 
Allemands ) à caufe de fon peu ^e confit 
tance , & des couleurs varides qu’on y re- 
marque, telles que le jaune, le verd, le 
noir, le rougeâtre, &c. n’eft due pour 
l’ordinaire qu’à la décompofition de la 
mwe de Cobalt grife & du Kupfemickei ri- 
ches en argent. Ces mines , en paflànt à ce 
nouvel état , laifient à nud l’argent vierge 
fous la forme de filets capillaires (3 A i o.) 
fouvent aulfi l’argent y eft encore minéra- 
lifë & à peine vifible, ou en petits grains 
luifans épars dans la fubftance ochreufe 
que ces mines ont lailTée ( G. ) Cette 
mine eft par conféquent plus ou moins ri- 
che, & on ne peut rien établir de fixe fur 
fon produit : elle donne, fuivant M. Brin- 
nich, 17 marcs ôedemi d’argent par quin- 
tal. Les ochres martiales tenant argent , 
appellées Giiben pâr les Allemands, lef- 
quelles donnent quelquefois 235 marcs 
d'argent par quintal , font aufli des mines 
décompofées qu’on peut ranger ici , non 
.comme une efpcce de mine particulière, 
mais comme un état interméaiaire où l’ar- 
gent fe trouve lorfqu’il perd fon minérali- 
fateur pour palTer à l’état d’argent vierge. 

, 3 t» 
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3 H. I. Mine tP Argent merde d’oie, ainfi nom- 
mée de fes couleurs mélangées de brun , de 
verd & de jaunâtre. Cette mine, dont l’état 
d’altération s’annonce par fes gerçures & fa 
friabilité , renferme de petites portions de 
quartz non décompofées. La partie brune ou 
fuligineufe contient de l’argent en petits 
grains brillans , prefqu’imperceptibles , ou 
en filets extrêmement minces : de Saxe, t 

Ce morceau provient de la décompofteion du Kuffer- 
tiîciei ou mine de Cobalc d’un gris rougeâtre , dont 
la couleur mitalliqur n’ell pas encore totalement dé- 
truite. Minera ar^aui ipol^'or lapide» flercoris anfii ini. 
'Wall. min. 30t. i. 

3 H. 2. Autre , où les couleurs rouge & brune 
dominent davantage ; d’A/lemont , en Dau- 
phiné. 

C’eft une mine de Cobalt tertedfe ou decompofée, 
qui contient em^iron fii marcs d’argent par quintal. 

ESPÈCE IX. 

M Ine D'Argent dans la GAikNE. I. 

ou Mine d’ Argent blanche des Mineurs. 
Minera argenti cum plumbo fulphurato. Cronfl. 
min. 176. 8. 

Les Allemands nomment Frommen:^ 
celle qui contient moitié plomb & moitié 
argent, mais il eft très-rare d’en trouver de 
cette richelTe : celle de Guadalcanal en 

G 
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£fpagne , rend , fuivant les eflais de M. 
le Camus , j o livres de plomb , & 1 2 marcs 
& demi d’argent par quintal. C’eft encore 
une des plus riches que 1 on connoifle ; 
celle de Wolfach, dans la principauté de 
Furftemberg, donne depuis 3 jufqua 6 
marcs d’argent par quintal. Quand la quan- 
tité d’argent qui fe rencontre dRns la ga- 
lène , eft au-deffbusd’un marc par quintal , 
on la range parmi les mines de plomb gri- 
fes ( b B. ) , qui rarement font dépourvues 
de ce métal. 

3 I. I. Galène à petits points brillans , rîch* 
en argent, mêlée de pyrite cuivreufe & de 
fpath calcaire : de Saxe. 

On croyoit autrefois que , plus les facettes de la 
Galci'.c étoient petites , plus elle contenoit d argent , 
mais cela n'ell pas toujours vrai. 

3 I. 2. Idem avec quartz & pierre argilleufe. 

3 I. 5. Galène teffulaire à 14 facettes, dont 
les criftaux plus ou moins cellulaires & dé- 
compofes, (on: la plupart incruftés de naine 
d’argent grife gianuleufe ; quelques-uns lail- 
. fent échapper de leurs cavités de très-petits 
filets d’argent vierge capillaire : iis font en- 
tremêlés de petits criftaux de roche à deux 
pointes , fur une gangue quartzeufe ; de 
Frcyberg. 

3 I. 4. Petit cube de galène à demi décom-' 
poVctf, d’où l’argent vierge fs dégage en 
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filets capillaires : de la mine du Princt itk 
Ciel, à Freyberg. 

VoyezleCaMl.riir.de 1771. n^. 141^. 

3 I. 5". Galine à petites facettes, d’une blan- 
cheur & d'un éclat extraordinaires à caufe de 
l’argent qu’elle contient : elle e(l entremêlée 
d’argent vierge en pointes, dans du fpach 
compatle blanc : de Saint - WinJet ( Saint '<< 
Vinceflas ) dans la Principauté de Futftera- 
berg. 

3 I. 6 . Autre morceau venant de la même 
mine , dans lequel cette galène tenant argent 
eft accompagnée d’une plus grande quantité 
d’argent vierge. 

ESPÈCE X. 




IneiPJrgest dans l'Antimoine. 

K. 



Argentum antimonio fulphurato mlniralifatum. 
Cronft. min. 175. y. 



Cette mine eft 



‘ ou folide & d’un gris fou- 7 
cé tirant fur le brun, ^ 



I ou en filetsélaftiqnes d’un ; 
bleu noirâtre. 1 



Lei*r-ert& 
des Ailcin. 

Feder-irtc 
des Alicm. 



Minera Argttui plumofa. Audor. 

Minera Argenti antimonialis capillaris, Cronft, 
znin, 173, b. Z, 



< 



Cij 



Description 

Argtntum fulphurc , arfenico & antimonto mîne^ 
talifatum , minera plumofd vel ra- 
diatâ. Wall. min. 500. 

* ~ — miaeralifatum ,fibrofum ,fibris reSit , r«- 
nuijjïmis , admodum friabilibus , ni- 
gncaniibus. Carth. min. j 6 . 
Argentigo, vel ochra argenti germinans, nigricans, 
Syft. nat. XII. 1^4. n<». 14. 

La mine émargent en plumes ou en barbes 
âe plumes J provient de la décompofition 
dune mine d’antimoine tenant argent, 
telle que celle de Braunfdorff , en Saxe : 
c’eft pourquoi cette mine en plumes ne fe 
trouve que par nids ou pelottons dans les 
cavités & à la furface clés mines d’argent 
grifes antimoniées qui fe décompofent. U 
eft rare, dit M. Lehmann, qu’elle con- 
tienne plus de 4 à 5 onces d’argent au quin- 
tal ;M. Cronftedt réduit même cette quan- 
tité à 2 ou 4 onces. On a déjà remarqué 
ci-deffus que ce Minéralogille ayant rangé 
la mine d’argent grife ordinaire ou fahlen:^ 
avec la mine d’argent blanche ( 3 E. ) 
comme une variété de cette efpèce, il 
avoit donné le nom de mine d'argent grife 
à une combinaifon du cuivre & de l’anti- 
moine avec l’argent, qui , pulvérifée , pa- 
roît rougeâtre, & donne 24 livres de cui- 
vre avec 1 3 onces d’argent par quintal : 
mais cette mine rare n’a encore été trou- 
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yée qu’en Dalie , Province de Suede. 
(3 F). 

3 K. X . Mint antimoint grifit foliit tenant ar- 
gcnt^ , dont une partie décompofée ou exaltée 
eft à l’état de mine d'argent en plumes, La pre* 
■mière de ces mines tire fur le bleuâtre , & pa- 
roît en quelques endroits fibreufe ou ftriée ; la 
fécondé eft en petits filets gris, courts , élaf^ 
tiques , enrafles dans les cavités de la gangue , 

3 ui eft un fpath en criftaux lenticulaires , aulfi 
e couleur grife : de Freyberg, 

Ce morceau eft analogue â ceux qui font décrits dans 
le Catal. rail, de 1771 , art. 1474 & fuiv. Minera nsr- 
genti plumoJU a! 6 a. Wall. min. 300. i. 



B 



ESPÈCE XI. 

LenDE tenant jRGENT.h, 
(Voyez les mines de Zinc.) 



Argentum ^inco fulphurato mîneralifatum.Qïon^, 
min. 175. 

^incofum feu mineralîfatum ^inco fletilo, 

Syft. nar. XII. i yo. n®. 8. 



Suivant M. Cronftedt les Blendes colo- 
rées gorge de pigeon folides & mammelon- 
nées , de Schemnitz en Hongrie , contien- 
nent non - feulement de l’or, mais elles 
rendent aulfi jufqu’à 3 marcs d’argent & 30 
livres de zinc par quintal. Les. Allemands 

C iij 
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appellent celle qui eft globu- 

ieufe ou mammelonnée. On trouve aulli 
de l’argent dans les Blendes noires ou cou- 
leur de poix ^ de Saxe; elles font pareille- 
ment ou folides & lamelleufes , ou mam- 
melonnées. Henckel dit que , dans les mi- 
\ nés riches de Freyberg, la blende con- 
tient depuis quelques onces jufqu’à un 
marc d’argent par quintal ( Inirod. à la 
Miner, trad. fr. p. 103). 

3 L. I. Blende luifante crillallifée & colorée 
gorge de pigeon , tenant argent : de Saxe. 

3 L. 2. Blende noire luifante , couleur de 
poix , tenant argent, mêlée avec pyrite blanche 
arfénicale en cubes obliquangles , incruhés 
de petits criftaux de galène à 14 facettes: de 
freyberg. 

Voyez le Catal. raif de 1771 , art. 770 & 6 xS. 

3 L. 3. B\exide cornée tenant or & argent ; de 
Schemnit[ en Hongrie. 

^'oyez le morceau deciit ci-de(rus , q B. j". 

ESPÈCE XII. 



P YrITE ARSàmCALE 
TENANT JRGENT. M. 



1 



Ifeijd-ertx. 



des Ail. 



C’eft la mine ilanc'ic ou pyrite d’*rgent de Hcnckel. 
^rgentum ftrro 6* arfenico fulphurato mintraliftt- 
tum. Cionft.min. 172. 
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Argintum mineralifatum arfcnicaU, Syft, nat. 

XII. 1 JO. n°. 7. 

Cette efpèce , qu’il ne faut pas confon- 
dre avec la mine et argent blanche (3 E.) ni 
avec la galène riche en argent , ( 3 1. ) fe 
rencontre dans les mines de Saxe ; elle ref- 
femble fi parfaitement au Mifpickd , c’eft- 
à-dire, à la pyrite arfénicale ordinaire, 
qu’on ne peut en faire la diftinélion par le 
coup d’oeil extérieur. M. Cronftedt croit 
que l’argent qu’elle contient s’y trouve 
parfemé en filets capillaires très-déliés , 
mais il convient en même tems qu’il n’a 
point encore eu l’occafion de s’en afiurer 
par l’examen. M. Monnet ( Expo/, des 
Min.p. !>q & 60) dit que cette efpèce n’a 
été trouvée jufqu’à préfent que dans les 
mines de la direâion de Freyberg ; qu’elle 
eft plus ou moins blanche & claire , tantôt 
en mafle duré & d’un tiflu ferré, tantôt en 
grains fins & brillans. Ce Minéralogifto 
ajoute que c’eft un compofé de fer, d’arfé- 
nic & quelquefois d’une petite portion de 
cuivre , & qu’alors cette mine tire un peu 
fur le jaune : mais il y a lieu de croire que 
celle qui contient du cuivre , eft une mine 
d’argent blanche (3 E. ) & non la minç 
dont il s’agit , laquelle ne différé de la py- 
rite blanche arfénicale , qué par un peu 

C iv 
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• 

d’argent, qui paroît même lui être acci- 
dentel & qui ne va que d’une à fix onces 
par quintal. 

3 M. I. Mine blanche d' Argent ^ ou pyrite 
aifénîcale folide & criftaliift*e tenant argent, 
mêlée de petits criftaux de mine d’argent 
rouge , de blende & de criftaux de roche 
très-diaphanes : de Freyberg, 

Ce morceau, loiTqu’on !c trappe .i\ec le briquet 
répaiiibbeaucoup d’étiocelles avec une odeur forte d’ai« 
fciiic. 

3 ) M. 2, Autre morceau , dans lequel la mine 
blanche eft accompagnée de mine d’argent 
grife criftallifée, d’argent rouge en prifmcs 
très - déliés , & de quelques filets d’argent 
vierge capillaire Sainte-Marie aux-mines. 

Voyez ci-defius J F, J & p. 



«Çd L ait— if-, i 

ESPÈCE XIII. 






P YrITE SVLFVREVSE f SVirr-hxh;^ir.'<i:s 
tenant Argent. N. ( des Allcaiauds. 
ou Mine d'argent pyriteufe. 

Argentum ferra fulphurato miner alifatum, Cronft, 
min. 176. 10. 



M. Cronftedt dit qu’on trouve à Kongf- 
berg en Norwege, une pyrite hépatique ou 
'de couleur dç^foie , qui rend depuis 3 on- 



k 
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ces jufqu’à 3 onces & demie d’argent par 
quintal. On peut rapporter ici le Zinnopel, 
dont parle M. de Jufti dans fa Minéralogie 
( ^. 43 & & 44.) S’il en faut croire cet Au- 
teur, cette efpèce de mine pyriteufe donne 
de l’argent qui contient un quart de fon 
poids en or ; elle eft , fuivant lui , minérali- 
fée par l’alkali volatil ; ce qui n’eft point 
encore prouvé. M. Lehmann parle auffi , 
d’après M. Hoffmann, du Zinnopel ou 
Sinople , qu’il dit être une fubftance d’un 
rouge brun, qui contient de la pyrite & 
quelquefois de l’or natif. ( Lehm. form. des 
Mét. p. 30b. trad.fr. ) 

3 N. I. Zinnopel dt Hongrie , en 
d’un brun rouge foncé , épars fur un grouppe 
de marcaflîtes à 14 facettes * ( Tabl. Crijl, bjo. 
yp , do 6 * 84.. ) Ces pyrites , remplies de 
gerçures, ont peu d’adliérence entr’eües , ce 
qui annonce un état de dccompofîtion ; on 
remarque entre ces gerçures des blets extrê- 
mement minces , que je foupçonne être de 
l’argent capillaire. Quelque ftérile que pa- 
roiflê ce minéral , encore peu connu , les 
Mineurs Hongrois fçavcnt en tirer parti ; il 
produit , dit - on , 8 , 10 fit 12. onces d’argent 
par quintal. 

* J’ai vu Hans le Cabinet de M. le Duc de * * * à 
Paris , un très- rare grouppe compofé de cridaui de la 
grofleur d’un pois ou environ ; ils avoient la couleur d e 
l’argent vierge & la même tbruic que ceux de etut 
roarcalTite. ' 
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3 N. 2 . Autres morceaux de Zinnopel mêlé 
de gaicne , dans du quartz en partie cridallifé : 
de Hongrie. 

Nous devons encore à M. de Julli la connoilTance 
d’un autre Minéral trouvé à Scheninitz en Hongrie & 
en queiques-aucres lieux de l’Allemagne, ou il cft 
connu fous le nom de Rofihge-U'eichs : ce Minéral , rwn 
moins rare que le Zir.ofle , cft d'un gris blanchâtre ou 
noirâtre , & réunit quelquefois ces couleurs dans le 
même morceau. Sa (upcrticie cft toujours granulée ; il 
cft très - dur , lifTe & d'un gris blanchâtre dans fa (rac- 
tute ; il paioît fouvent mêlé avec des cubes en appa- 
rence pyriteux, mais qui ne font tien moins que des 
pyrites , puifque le fêu les déccle pour argent natif. 
C’eft , dit-on , la plus riche de toutes les mines d’ar- 
gent, fans en excepter la vitreiifi. On ajoute que le 
Rtjth^e-ff'eichs ne fe trouve que par nids , & que fa 
richelte n’empêche pas les Mineurs d’être fâchés de le 
rencontrer , l’expérience leur ayant appris que la mine 
devient moles bonne pour un teins. {Cftte note efi tirée 
de U Miner alogit de M. Vogel , ô» raf portée dans l’EJfai 
de Criftalla^raphie , p. 3 s j. 
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ESPÈCE XIV. 
C Osait tenant Argent. O. 

( Voyez les mines de Cobalt. ) 

Argtntum cobalto mïxium. 



La mine de Cobalt grife 6c celle d’un 
CTÎs rougeâtre , appellée Kupfemickel par 
les Allemands, contiennent quelquefois 
de l’argent : il n’y eft point alors vifible ; 
mais , quand ces mines fe décompofent & 
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paffent à l’état terreux , dans lequel elles 
ont l’Acide marin pour minéralifateur , 
l’argent vierge refte a nud , & on les range 
alors foit parmi l’argent vierge ( 3 A. lo 
& 1 1 . ) foit parmi les mines d'argent mol- 
les ( ^ H. 1.). D'après les effais que M. 
Sage a faits de la mine de Cobalt terreufe , 
d Allemont en Dauphiné ( IÇi^ G. j . ) cette 
mine produit fix marcs d’argent & autant 
de CoDalt par quintal. 




ESPÈCE XV. 

M Ine D'Argent figurée, P. 

Minera argentï figtuata. Wall. tnin. 302. 

Minera argentifera, vel Argentum amorphum nù- 
ntiâ varia vejlitum, Wolt. min. 30* 

Larvx argentifera. Cronfl. min. 288. 



Ce n’eft point ici une efpèce de mine 
d’argent particulière , ce font des fubftan- 
ces animales ou végétales folTiles, dans 
lefquelles l’argent fe rencontre en plus ou 
moins grande quantité , foit qu’il foit vierge 
ou minéralifé. Cette mine n’eft donc point 
figurée par elle-même , mais par les corps 
qui la contiennent. Tels font les infecles 
ailés minéralifés trouvés dans une argillc 
grife, près de Frankemberg dans le Pays 
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44 Description 
de Hefle : tels font encore les prétendus 
évis d: bled minéralifés , que l'on trouve 
dans les ardoifes ou fehiftes du même 
canton. 

» On les appelle épis de bled ^ dit M. 
» Lehmann , & ils y relTemblent fi parfai- 
» tement , qu’on feroit tenté de croire 
» que ce font des épis de bled pétrifiés ou 
ï> changés en mine d argent; mais cela n’eft 
» point vrai. Cette mine d’argent, ajoute- 1 - 
»il, n’eft autre cHofe qu’une terre argil- 
» leufe & calcaire , mêlée d’une très-petite 
» quantité de (oufre avec une portion un 
» peu plus forte d’ar/tWc ôt d’argent. [Dans 
ces prétendus épis de bled l’argent eft mi- 
néral ifé avec le cuivre & le foufre ; c’eft 
par conféquent une efpèce de faklen:^']. 
» Cette mine, continue M. Lehmann, a 
» quelque reftcmblance avec un épi de 
» bled ; mais il faut de l’imagination pour 
» trouver cette relTemblance bien parfaite. 
» Les pointes ou barbes que l’on y apper- 
» çoit fe font formées vraifemblablement 
» lorfque la matière étoit encore fluide & 
» molle. Ces épis prétendus contiennent 
» alTezd’argent, &j enpoflede un morceau 
» fur lequel il fe trouve de V argent natif, 
» Wolfart , ( dansfon Hijî, natural. Hajfix 
.x> infèr, par;. /. p. j3. ) afliire que cette 
, » mine donne y o marcs d’argent au quintal. 
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» Je n’ai pas pu vérifier ce fait , attendu que 
» je n’en avois que deux morceaux. Cette 
» mine d’argent eft propre aux couches , & 
» ne fe trouve point dans les montagnes à 
» filons. « ( Lîhm. Couches de la terre , iraJ, 
ff‘P‘ 383 & fuiv, avec la figure des deux 
morceaux <jue P Auteur ptfiedoit. PU IK, 

fig. 3^ A B.) 

3 P. 1. Quatre petits morceaux de OTifle 
gtnt figurée , de Francktmbtrg. De ces quatre 
morceaux l’un imite un épi alTez exaâemenc 

f iour induire en erreur ceux qui n’examinent 
es chofes que fuperficieüement. ( C’efl la 
variété, appellée par Wallerius, Minera ar- 
genti figurata fpicam rtferens , vel fiplcx frù^ 
menti mttaUica, Min. 302. 1.) 

M. Lelimann nie avec raifon , que ce Ibienc dcv 
épis Je bled pétrifiés ou minéralifcs ; mais c’eft à 
tort qu’il prend des figures fi confiantes pour de Cm» 
pies jeux de la nature : il efi aifc de reconnoître dans ce 
. n'.orceau la forme des c’arut àts écaillés du Pin , quoi- 
qu’elles foient comprimées ; ce font ces écailles qui ont 
été prilés pour les feiuses ou iarùes des piéteadai épis 
de bled. 

Le fécond morceau ne me paroît être auflfî 
qu’une écai]Ie minéralifée de quelqu’efpèce 
d’arbre conifere : elle eft feulement un peu 
déformée & remplie d’une terre argilleufe 
grife. 

Ce font peut-être de pareils fragmens qui ont été 
pris pour des infitles ailés. ( Minera argents figurât» 
argillaeta , inftSa alata rtjrefentans- min. 30a. 1. 
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' Enfin les deux autres fragmens font incontefia* 
blement du bois minira.LiÇl , dont on diftingus 
encore les fibres & les nœuds ou infertions. 
* Le plus grand de ces morceaux montre à 
l’une de Tes extrémités de petites parcelles 
ài argent vierge, 

, On fç.iit qu’il n’eft pas rare de trouver des fubftan* 

ces végétales parmi les ardoifes > auHî M. Lehman a-t- 
il foin de remarquer que la mine dont il s’agit, ne fe 
rencontre que dans les couches, & nulleffletu dans 
les montagnes à filon- 
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ESPÈCE XVI. 

Ine d' Argent alkaline, Q. 



Il y a quelques années que M. de Juftî 
prétendit avoir découvert à Annaberg, 
dans la BalTe-Autriche , de V argent miné- 
ralifé par les alkalis fixe & volatil : fuivant 
lui , cette mine ne fe diftingue des pierres 
calcaires ordinaires , ni par fa pefanteur, 
ni par fa forme , ni par aucune marque ex- 
térieure. Le feu agit fur elle comme fur la 
pierre à chaux ; elle eft parferaée de petites 
taches bleues & vertes qui p"ourroient y 
faire foupqonner du cuivre, tandis qu’il 
n’y en a pas la moindre parcelle ; elle ne 
perd rien de fon poids lorfqu’elle a été 
grillée parle feu , même le plus vif j enfin , 
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on n’y trouve pas le moindre veftige de 
foufre ni d’arfénic. Cette mine eft, dit-il, 
très-riche ; car la commune contient or- 
dinairement 5 , 4 & jufqu’à 6 marcs d’ar- 
gent par quintal : la bonne en rend jufqu’à 
20 marcs & quelquefois plus. \J argent na- 
tif , que cette mine contient fouvent en - 
affez grande quantité pour qu’on puilTe l’y 
diftinguer à la fimple vue ou avec le fe- 
cours du microfcope , n’eft pas ce qui en 
fait la richelTe , puifque les morceaux les 
plus riches font toujours ceux qui , tirans 
fur le blanc, font mous & caflans, qui 
paroilfent compofés par-tout de parties ho- 
mogènes, & dans lefquels ni la fimple 
vue , ni le fecours du microfcope ne font 
^percevoir aucune portioncuîe d’argent 
fenfible : » il faut donc , continue-t-il , 
» que l’argent y foit mêlé intimement avec 
» une fubftance qui l’aprivé de la métalUité 
» & qui fe cache à nos yeux. 

M. de J ufti prétend que cette fubftance 
minéralifante eft Valkali minéral ; mais , 
comme il cite en preuve de fon fentiment 
la Lune cornée des Chymiftes , & la mine 
d* argent cornée (3 C. ) qu’il croit aufli mi- 
néralifée par le même alkali , tandis que 
c’eft l’Acide marin qui fe trouve dans ces 
deux mixtes , il y a lieu de douter de la 
réalité de là découverte , & il faut atten- 
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dre, pour adopter cette efpèce, des preu- 
ves plus décifives que celles qu’il a four- 
nies. ( V^oye:^ la fécondé partie de Jon Jour- 
naf qui a pounitre : Nouvelles Vérités, 
en Allemand , & l*analyfe qui s’en trouve 
dans le 3 ™* vol. des Mélanges d'Hifl, nat. 
p. 3x6 & fuiv. 




CUIVRE 
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^Uiy^RE, Ç P^enus Chymicorum : 

Merctrix Metallorum, 

' 

ESPÈCE I. 

C UlVKE PRÉCIPITÉ OU ^Cimm-KnfJ'a ici 
DE CÉMEirTATIOJf. A. I Ailemaiids. 

Cuprum pTxcipuatum fuprà ftrrum arenofo-coaUf- 
<tns. Syft. nat. XII. 143. n®. i. 

— natlvum particulis conglomeratis , dif~ 

tinclis. Cronft. min. ipj. A. 2. 

- pùrum txfolutiont vitrioli prctcïpitatum^ 
Wall, min. 268. 

- nudumtx aquis vitriolât U prxcipitatum, 

Wolt. min. 30. 

— ex aquis prcecipitatum , rubrum. Carth. 

min. 69. 

Ceft un cuivre rougeâtre abfolument 
pur , qui s ’eft précipité de lui-même^ou 
qui a été précipité à deffein d une eajl^ui 
tenoit en diflblution du vitriol cuivreux. 
M. Cronftedt penfe qu’on ne doit pobit 
faire de diftinélion entre le cuivre natif .& 
le cuivre précipité naturel ^ parce que , fui- 
vant lui, tout cuivre natif provient d’un 
cuivre précipité , qui d’abord étoit friable 
& granuleux, mais qui avec le tems eft 
devenu folide & malléable. Wallerius a 
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cru devoir en faire deux efpèces diftinfles. 

Voyez dans fa Minéralogie (tome /• 

Je la page 302 ,) les raifons fur lefquelles 
il fe fonde. 

Ç A. t. Cuivre pTiclpité pur en Tcànzcs, 

flexibles & d’un jaune rougeâtre , fans ma- 
trice : de Finnebtrgin'c le Rhin. Ces feuilles 
ont été détachées du quartz auquel elles ad- 
héroient ; on les nomme aufll Cuivre vierge en 
feuilles, 

Cufrnmpruifhaium hnp /«piJtâ. Wall. min. i<8. 3 . 
Cuprum nativum foUaceu’n.'VdM. min. 167. ^Cuprum 
riMivumfitpeTfiâétU ^foliacenm. Syft. nat. XII. 143. 
n*. 1. tf, |S, 

S A. 2. Cuivre prlcipiti en croûtes granuleufes , 
formées par l’aggrégation de petits grains de 
cuivre , obtenus des eaux cémentatoires de 
Fahlun par l’interroede du fer : c eu ce que 
l’on nomme proprement Cuivre de cimentation, 

Cuprum pruipitatum fine bnfiu Wall. min. i«8. I. 
Freetphntur Fahluni ex squâ vimelica cufri. Syft. nat, 
XII. I4Î' *• 

2 A. ?. Cuivre précipite en grains, raflem- 
fous forme de grappe & mêlés d une 
efflorefcence cuivreufe verte, avec quelques 
portions du quartz qui leur fervoit de gan- 
gue : de Krasnavolok en Rulïie. 

C’eft le Cuivre wr^e en srains & tnirnppef ie ^ air 
letius. Cuprum nntivum ÿrMtuletum ô* Wall, 

min. xS 7 * x & î- 

2 A. 4 . Deux morceaux de Cuivre raffiné 
par la dernière fonte , ou Cuivre rofettt de 
deux nuances différentes. 
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9 A. y. Cuivrt tn cktvcux, provenant de la 
fonte des mines de Saint Bel, près de Lyon ; 
il adhère èn âoccoûsà une matte de Cuivre. 

$ A. 5 . Scories du Cuivre» mélées de Char- 
bon : elles réfléchilTent les plus vives cou- 
leurs & cbatoyent comme la gorge de- pi- 
geon. 

Ç A. 7. Cuivrt de Cémentation , fous la for- 
me d’un dépôt, granuleux : de Newfol en 
Hongrie. Ces grains font autant de petits 
criftaux polygones , en cubes ou en paral- 
lélépipèdes dont les huit angles folides font 
tronqués, ( Tabt. Crifl, n“. 60. ) Ils fe font 
<lépofés les uns fur les autres en façon de 
dendrites, dont les extrémités inférieures très- 
fines & très-rapprochées , rendent le deflôus 
de ce dépôt rude au toucher comme une 
broflc. 

— — 1 r r n e i jj 

ESPÈCE II. 

C C^IFRE riERCS tr r J 

ca B. 2 

Cuprum natiÆn. Wall. min. 3 . 5 ’]. 

nativum Jolidum. Cronft. min. ipg. 

A. I. 

— nudum informe. Syft. nat. IX. 182. 
n®. I. 

“ > nudum nativum minera inharens, Syll, 

nat. XII, 145 n®. a. 
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CupTümnudum natîvum forma vjn«. WoltcrfH, 
min. 30. 

■ ■ ■ nudum maUeahiU, Carth. min. 6 çf. 

Ce Cuivre , dit ^allerius , n eft pas 
tout-à-fait fi pur que le cuivre raffiné ; 
mais il l’efl autant que celui qui a déjà 
paflé une fois par le fourneau de fufion : il 
s’en trouve néanmoins de plus pur. 

Ç B. I. Cuivre vierge ,foUde, en poitues 6* en 
rameaux , mêlé de quartz blanc : de Finne- 
hirg. Sa furface eft brune, cellulaire & rem- 
plie d’afpérités. • 

Cuprum nath'um dtmiroidt!, Wall. min. iS/. 4. 
Citprum natîvum ^ermi tans. Syft. nat. Xll.i 4;. n°. 
1. ^ ( Gewachfin-Kuffer des Allemands ). 

Ç B. 2. Cuivre vierge , folide 6* granuleux , 
mêlé d’un peu de quartz, du même endrpit 
que le précédent. 

Le cuivre polTede ici fa couleur naturelle , & parole 
V plus pur que celui du u°. 1. 

Ç B. 3. Cuivre vierge folide 8 c en petites poin- 
tes raillantes , dans une mme de fer mêlée 
de Mine de cuivre terreufeHouge , de Verd 
de cuivre granuleux & de fpath calcaire , 
des mines du Baron de Fifcher : à Kaumf- 
dorf en Thuringe. 

« 

Voyei le Catal. railon.de 1771 , n“. iit j & fuiv. 

^ B. 4. Autre morceau de la même efpèce,’ 
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. poli d’un c6té pour rendre plus fenfîbles les 
parties qui fout à l’état de Cuivre natif. Le 

, Ipath calcaire qui s’y rencontre eft criftal- 
hfé en prifmes qui fe concentrent. 

$ B. y. /(/«OT, plus petit ; le Cuivre natif eft 
coloré à fa fuperâcie par le fer avec lequel 
il eft mélé. 

^ B. 6 . Cuivre vierge en feuilUs alTez épaidès , 
dans du quartz : d’une mine à deux lieues de 

. Bonn, Eledorat de Cologne. 

g B. 7. Petit morceau de Cuivre en ra« 
meaux flexibles , articulés, formés par des 
oâaëdres implantés les uns fur les autres, 
comme l’argent vierge en végétation de 
Sainte-Marie aux - Mines. Cette curieufe 
ramification, qui eft chatoyante & d'un éclat 
fîngulier , vient de Saint Bel en Lyonnois, 

. Elle me paroît être un produit de l’art. 

. La f mte de fer prend cette même forme en fe 
criftalliûnt par le téftoidiffemcm. Voyez ^ 
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Ti/flNB DE Cuivre 

Jri VITREUSE ROUGE. C. 

OU Mine'rouge de Cuivre. 

Minera cupri rubrafcQ vitrea rubra. Auéfor. 
Minera cupri calciformis pura, friabilis vdindit- 
■ ratti, colore rubro, Cronft, min. 1^4. a. 3. fie 
■' i^y. a. 
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Cuprum nativum cryjlallifatum, Wall. rakl. 

26 j . 1 . 

• — — ■ ujfulatum nudum. Syft. nat. IX. l8a, 
n®. 2. 

* cryflaUlnum feu cryflaMifatum oHaë- ' 

drum. Syft. nat. XII. 14.5. n<>. 3. 

* nativum cryjîallinum , cryJlalUs o 3 ai- 

dris. Carth. min. 70. 

* ' ruhrum feri nudum. Wolterfdoff, min, 

30. 

— — Tubrum ochracco-înduratum. Syft. nat. 
XII. i4,y. n®. 9. 

Ochra cupri vitrati pulvtrta • obfcuri firrugîncai 
Ibid. i_9 3. n®. 6 . 

Cette mine rare eft ou folide & criftal- 
lifée, ou en filets luperficiels d’un rouge 
vif, ou terreufe couleur de cinabre : on 
la ‘rencontre prefque toujourï avec du 
cuivre natif, dont elle ne différé que très- 
peu ; aufli rend-elle jufqu’à 60 & 70 livres 
de cuivre par quintal. On en diftîngue deux 
variétés principales ; la première ( nommée 
mine de Cuivre vitreafe rouge quand elle eft 
folide ou criftallifée , & fleurs de Cuivre 
rouges quand elle eft fibreufe ou ftriée ) eft 
ce même cuivre natif privé d’une portion 
de fon phlogiftique, fit tendant à fe décom- 
pofer par l’efflorefcence. La fécondé , 

( nommée mine de Cuivre teneufe rouge ) 
provient de la décompofition de la pre- 
mière , & peut être regardée comme' une^ 
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efpèce particulière , puifqu’alors le cuivre 
eft totalement privé de fonphlogiftique 6 c 
à l’état d’ochre ou de chaux. Il y a lieu de 
croire queWallerius n’avoit pointvu cette 
mine rouge de Cuivre^ puifqu’il s’exprime 
ainfi dans fa Minéralogie {yoL i>pag. 5zj. 
Ohferv, Z.) » M. Henckel ôc quelques 
* autres Naturaliftes parlent d’une mine 
» rouge de Cuivre qu’on trouve a Freyberg 
3* en Saxe , qui a la couleur du cinabre 
» ( Ç C. 4. ) & qui eft remplie de petites 
» ftries ( ? C. 2.) ce qui l’a fait appeller par 
^ les uns fleur de cuivre cupn ) 6 c verre 

» de cuivre ( Kupfer-gla[f) par d’autres ; 

» ils ajoutent même qu’il y a une mine 
» rouge 6 f tranfparente de cuivre qui refleni- 
» ble à la mine d’argent rouge ( ? C. 2. ) ; 

» mais , pour dire ce qui en eft , la première 
» de ces mines n’eft autre choie qu’une 
x> mine Jaune de cuivre qui a de l’ochre à 
» l’extérieur 6c qui conferve fa couleur 
» intérieurement ; 6c la dernière eft ou un 
» Cuivre vierge enduit d'une efpèce de ver- 
» nis ou de croûte ( eli cela feul Wallerius 
» a rencontré jufte ) ou peut-être eft-ce 
» une mine de cuivre vitreufe «. M. de . 
Bomare a copié 1 erreur de Walleriüs, 
quant à la première de ces mines , dans fa 
Minéralogie, {vol.’t.p. 18 5.) C’eft aufli 
d’après'Wallerius qu’il avance {ibid. p, i j 8 ) 

Div 
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que le cuivre prend dans fa mine toute# 
les couleurs excepté le rouge vif & tranfpc- 
reni ; ce qui eft contredit parles morceaux 
décrits ei-après. . . • 

Ç C. I . Un morceau de Cuivre natif, char- 
gé de mine de Cuivre vitreufe rouge , fuperfi- 

• cielle 8d en petits criftaux odacdres alumi- 
niformes (Tabl. Crift. n“. 7p. ; II a pour 
gangue un peu de quartz friable , & vient 
des mines de Cornouailles , en Angleterre. 

J-Jjr f.ri nu lum ociaédrum fl ir.ii trigmit Sytt. nac. 
Xll. .143. n®. 3. Voyez le Cacal. rail, de i/fiÿ, art. 
411 & 413 î & celui de 1771 , n“. ixoS. 

M. Lelimaon dit que cette mine rouge de cuivre 
trouve daus la mine de Piddannah , dans la Province de 
Cornouailles , te que fa couleur , Ton tiflu & fes ctif- 
taux font qu’elle lelTemblc parfaitement à la mine 
d’ai gent rouge, ( ^rt dtt Min. mct/tll. p. r * 1 . ) 

Ç C. 2. Autre morceau de la même rareté 
que le précédent , dans lequel là mine de 
Cuivre vitreufe rouge, eft en fibres ou pe- 
tit filets , logés dans les interftices, ou réunis 
en forme de croûte mince à la fuperficie 
d’un Cuivre natif mammelonné , mêlé d’un 
peu de quartz : du Duché de JFiriemberg, Ce 

• morceau curieux fait voir la mine rouge de 
Cuivre dans fes trois états : la plus grànde 
partie qui forme l’enduit de la fuperficie, 
eft ce que l’on nomme fleurs de Cuivre rou~ 
ges : une autre partie eft en petits criftaux 

> tranfparens qui ont la couleur & l’éclat de la 
mine d’argent rouge : enfin il y en a aufli 
une portion à l’état d’ochre j cette dernière 
eft d’un rouge mat. 
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• Lorfc^ue les graiiis de cuivre paroilfeDC tout tou- 
, « ges dans la minière, dicWallerius, on les nomme 

» fitwi il cmiire. ( Miner, p. joi. ) • C’cft la min* 
de estivre en plumes de Gellcrc , & peut - être le cuivr* 
natif en cheveux de M. Monnet. Expof. des Min. p. 

19 & 3 t, 

Ç C. J. Mine de Cuivre vitreufe rouge, folide 
& criitallifée dans une pierre argilleuremélée 
de verd de montagne: du même endroit que 
la précédente. 

Voyea leCatal.raif.de 1771. art. 1114,11 17 Serti. S. 

Ç C. 4. Mine de Cuivre terreufe & granuleufe , 
d'un rouge mat, mêlée de verd de monta- 
gne , fur du cuivre vierge , auquel adhère 
un peu de quartz friable : de Finneherg, On 
dilHngue fur ce morceau quelques parcelles 
très-fines de mine de cuivre vitreufe rou- 
ge , lefquelles n’ont point encore perdu leur 
brillant. 

Hteruirum aut hefatièo rv/orr. Syll. nat. XII. 143. 

• n®. 9. yoyex. le Catal. raif. de tjj*. are. izjveyfuiv. 

On doit fans doute rapporter ici l’ochre cuivreufe ou 
mine de cuivre d’un brun rouge , qui fe trouve près d'Igla 
dans la mine de Stermina , & qui contient , fuivant 1 ^ 
Lehmann , environ 30 livres de cuivre par quintal. 

Ç C. 5". Cuivre natif, dans la mine de Fer, 
Ce morceau diffère de celui qui a été décrit 
ci-defTus , Ç B. J. en ce que fes cavités font 
tapiffées de ‘mine de Cuivre vitreufe roug* en 
petits crifiaux oftaëdres fort éclatans : de 
Kaumsdorf en Thuringe. 

* V* 
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Jne de Cuivre 



FM • bupfer - glsf 
des Allemands. 
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vitreuse grise. D. t 
Meiallum ctipri canum. Auâor. 

Cuprum fulphure mineralifatum, Cronft, 



mm. 



vitratum feu miTuralifatum pyrïtico- 
fum ftBilt canum. Syft. nat. XII. 
144. n°. 6. 

vitreum colore plumbeo. Wall, min, 
272. 3I 



Cette mine, que l’on confond fouvent 
avec la mine dç cuivre grîfe ordinaire ( ? F.) 
ou avec celle que l’on appelle blanche, 
( ? E. □) F. ) en différé , fuivant M. Cronl^ 
tedt , en ce qu’elle eft minéralifée par le 
foufre feul. 11 en dillingue deux variétés , 
que l’on trouve à Sunnerskog en Smo- 
lande ; l’une folide & de figure indétermi- 
née; l’autre criftallifée en petits cubes. 
Cette dernière, dit-il, fe trouve fouvent 
décompofée & changée en a^ur de cuivre. 
Les morceaux fuivans m’ont paru être de 
cette efpèce ; mais la petiteffe du volume 
ne m’a pas permis d’en faire l’effai. 

$ D. I, Mine de Cuivre vitrtufe grife mclé« 
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de mine de Cuivre terreufe rouge 8 c de verd 
de montagne t de Fifchbach. 

Mùi»T»cHyrifuIfhi 4 r»t»fo'.U»,i»xturÀ indtttnmnutA ; 

Cronft. min. igy. i, a, 

ÿ D. 2. Petit filon de mine de Cuivre vUreit» 
f‘ » ou couleur de plomb , dont le 
centre eft à l'érat de mine de cuivre hépati- 
que , ( g G. ) de Suede. 

g p. 5. Fragment d’un criftal odaëdre de 
miru de cuivre vitreufe grife ; fa furface eft in- 
cruftée de malachite. 

An Miner» cupriJulfhuraU Itjfelis t 9 »fi»n% miwnihut 
, Ctonft. min. 197. i. b ; 

Ç D. 4. Mine de Cuivre vitreufe grife, dans 
du fpath calcaire: dé LeUen, en Sibérie. 

ig Tft-Ht. A- «_«=_gg g pi - - s jiji 

ESPÈCE V. 

^F*l./rr«des Allemand,.’ 

appellée vulgairement mini iTnTgnu grifi on mine de 
Cuivre-»Tgfnt. F. 

Aux Synonimes rapportas ci dcTus on peac ajouter les 
fuivans. 

Minera cupri alba. Auâor. 

Minera cupri-lunee paUida feu cuprum minera- 
lifatum f durum , grifeum, Cartb. 
min. 70. 

Cuprum pallido- grifeum fplendens argenti dives, 
.Wolt, min. 30. 



tfo D e s C R I P T 1 O N 

Çuprum arfcnîco , ftrro & argento minerali/a- 
tum , minera albefctnte. Wall. min. 
27J. 

■ ferro 6* arftnîco fulphurato mintraïifa» 

tum. Cronft. min. ipp. J. 

■ ■ ■■ ■ albidum feu mintralifatum , arfenicaît 

album. Syft. nat. XII. I 4 y. n®. 8. 

■ ■ ' argento & arfenico mixtum, Gron. 

fuppl.ij. n°. 38. 

Cette efpèce eft abfolument la même 
que celle dont on a parlé fous le nom de 
mine d’argent gri/e (3 F. ) ou fi elle en dif- 
féré en quelque chofe , ce n’eft que par 
une quantité de cuivre un peu plus confi- 
dérable jointe à une plus petite portion 
d’argent , qui manque même quelquefois. 
Il eft aflêz ordinaire de ranger celle qui en 
contient parmi les mines d’argent, parce 
que ce métal étant jplus précieux que le 
cuivre, c’eft lui quon a principalement 
en vue dans l’exploitation de cette mine, 
dont le quintal rend le plus fouvent 4 à y 
- marcs d’argent fur 1 5 à 20 liv. de cuivre. 
Il y a une variété de cette efpèce que 
MM. \7allerius ôc Cronftedt diftinguent 
de la mine d’argent grife ( 3 F. ) & de la 
• mine de cuivre grife ( ? F. ) elle contient 
plus de cuivre que la première de ces deux 
mines, & plus d’arlénic que la fécondé. 
Vallerius dit qu’elle produit environ 40 

» 
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livres de cuivre au quintal'; & qu’elle reC- 
femble aflez à la mine d'arfénic blanche 
( 0-0 B. ) mais qu’elle tire plus fur le jaune, 
M. Cronftedt dit aulli qu’elle reflemble à 
la pyrite arfénicale, mais qu’il n’a point vu 
cette efpèce. 

£. I. Mint de Cuivre blanche gm d^ un gris 
clair , folide & criftallifée comme les jnor- 
ceaux décrits cl-deûus , ^ F. i & 3 : de 
Saalfeldt en Thuringe. 

^ Ek 2. AuaH^orceau de mine de Cuivre 
blanche loUde, dont la furface eft colorée 
comme la queue de Paon. Elle a pour gan- 
gue , un fpath perlé blanc : auflî de Saal^ 
ftld, 

Ç E. 3. Mine de Cuivre blanche ou d’un gris • 
clair , folide & prefque fans gangue ; du 
Tirai: quelques endroits font de couleur 
. hépatique. 

$ E. 4. Autre mêlée de mine de Cuivre 
jaune & de fauffe mine de Cuivre hépati- 
que, dans le fpath compaâe blanc : de 
Saalfeld, 

La faujTe mine de emvrthépatiffue ( EPp, X. ) c(l une 
mine. lie fer due à la décompolïtion de la pyrite cui-^ 
rreufe que contient ce morceau. 

g E. y. Mine de Cuivre blanche , ou d’un gris 
clair., mêlée avec mine de cuivre jaune , 
dans du quartz : de Baygorri , dans la baffe 
Navarre. ■■ 

• Cette mine rend 30 livres de cuivre par quintal , & 
depuû a jufqu’à ; mates d’argent. 



éi Description 

Ç E. 6 , Mintmdt Cuivre blanehe , mêlée avec 
galène, mine de plomb blanche, azur de 
cuivre granuleux, verd de montagne & 
quanz criltallifé : de Langenheck. 

Ç E. 7. Mine de Cuivre blanche , de la va- 
riété qui reflèmble à la mine d’arfénic 
blanche ou au mifpickel des Allemands. Elle 
eft plus riche en Cuivre, & plus arfénicale 
que les précédentes. Sa gangue ell le fpath 
calcaire : de Nohfeld, 

Cette mine a rendu 2 relfal^^ livres de cuivre pat 
quintal : elle ell miodralifde fqPe foufre & fatféoic, 
te. ne contient point d’argent. 

E. S. Mine de Cuivre blanche ou d’un 
gris clair, folide &cri{lallifée, dans le Ipath 
perlé blanc : de Saalfeld, 

% E. p. Autre mêlée de mine de cuivre jaune 
& de faulTe mine de cuivre hépatique, avec 
mine de Cobalt noire fuperficielle , datus le 
fpath compaâe : audi de Saalfeld, 

« il 

ESPÈCE VI. 



jtKI grise, F. iGrau^uffir-ertz.^ 
Minera cuprigrifea, Auûor. 

Minera cupri pytitacea grifea, Cronft. min. 
ip8. a. 

Cuprum mineralifatum pyiiticofum einereum, 
Syft, nat. XII. 144. n®, 7. 
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Cuprum obfcuri grifeum fpUndens argcntî pauper, 
Wolt. min. 30. 

« ' ■' — mineralifatum , miTurd fraBurâ parum 

niunte cînertd vcl mgrd , dura, 
Wall. min. 273. 

■ ' mîntralijatum, durum,fubfufcum,CaxÛi, 

min. 70. 



Cette mine différé de la précédente en 
ce qu’elle eft plus riche en cuivre & plus 
pauvre en argent; le foufre y domine auffi 
. davantage ainfi que le fer : c’eft donc, à 
proprenlent parler, une mine de cuivre 
pyriteufe c^ui, par des altérations fuccefli- 
ves, palfe a l’état de mine de cuivre vitreufe 
a:^urée & hépatique ( ? G. ) à celui d’a^ar 
de cuivre ( ? N. ) &c. Svab dit qu’elle con- 
tient fouvent la moitié de fon poids de cui- 
vre. Suivant les effais de M. Sage , elle 
donne par quintal 2 y livres de foufre, 3 
livres d’arfénic, 36 livres de fer, 33 liv, 
de cuivre , & un marc deux onces d’ar- 
gent. On fépare le foufre & l’arfénic par 
la calcination ; le fer par la fublimatioii 
avec le fel ammoniac ; & l’argent par la 
coupelle. Elém. de Min. doc. p. xi g. 



Ç F. I. Mine de Cuivre ^ife , mêlée de mine 
de cuivre hépatique , avec quartz friable Sc 
verd de montagne : de Saxe, 

Mmtr» cufriprifes tan». Wall. min. 173. i. 

Ç F, 2. Mine de Cuivre grife foïide , tirant fur 



f 
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le bran , encre deux couches minces de verd 
de montagne : des Pyrénées. 

Son paHage â la mine de cuivre hépatiqne & vi-» 
treufc eft inJiqué par le «lacé de fa furlace. 

Miner» eufri grijea nigrtfcem, Wall. min. 173. t. 

Ç F. 3. Autre .plus luifante dans fes fraâu- 
res que la précédente. Sa gangue éft le 
fpath calcaire. 

Ç F. 4. Mine de Cuivre grife folide , prefque 
noire : de Saxe. Elle approche beaucoup du 
Cuivre hépatique. 

* 
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Jri r REUSE 
& AZURÉE. G. 



Cuivre ri-'-iKuffer-glm -ertt, 
HÉPATIQUE L»ZMT-kuffer-;lAt 
^ des Allemands. 



Cuprum laiureum. Auâor. 

Cuprum vitreum feu minera eupri vitrea , frac- 

• tard plus minusve nitente. Bertr. 
di<ft. oryft. 

Minera eupri pyritacea la^urea. Cronft. min. 
198. b. 

Cuprum mintralifatum , minera , fracîurd nitente, 
fragili. Wall min. 271. 

■ -- — miner alifatum , minera , fracîurd ohfcuri 

nitente, molli.yffz.\\. min. 2~j 2 . 

• — mintralifatum pyriticofum rubro - a^a- 

reum,durum. Syft. nat. XII. 144. 
n®. y. 

purpureum feu purpurafeens, Syft. nat. 

IX. 182. n°. y. 

Cuprum 
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Caprum violaceum. Gron. fuppl. 1 2. n®. I4- 28, 
' nigricans , fpUndore pUrumque violacco» 

Wolt. min. 30. 

~ ' mintralifatum duriufculurfi , ylolaccum , 
niuns. Carth. min. 70. 

Mine de cuivre hépatique ou couleur de foie. 

Sage , EUm, de min, doc, p, 2 iÿ. 

Cette efpèce provient de raltdratîon 
Qu’a éprouvée la mine précédente, en per- 
dant 1 arfénic & une partie du foufre qui la 
minéralifoiént. En effet , les fubftances 
métalliques s y rencontrent à peu près dans 
la même proportion , mais la quantité des 
fubftances minéralifantes eft beaucoup 
moindre. C eft à la dillipation de ces fubA 
tances que font dues les couleurs pour- 
pre & azurée , ainfi que l’efpèce de glacé 
qu’on obferve à fa furface. La variété & 
l'intenfité des couleurs dépendent du 
dégré d’altération que cette mine a reçu. 
Souvent elle eft d’un brun hépatique ou de 
couleur de foie dans l’intérieur, quoiqu a- 
zurée à l’extérieur. Ses fraélures récentes 
font quelquefois rouges comme le cui- 
vre rofette k plus pur, quelquefois plus 
obfcures. Il n’eft pas rare de trouver fur 
le même morceau , le paffage de la mine 
de cuivre grife { Ç F.) à la mine dont il 
s’agit, "Wallerius ditque cette mine azu- 
rée , rend jufqu’à 80 livres de cuivre par 

E 
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quintal : Lehmann dit j o à 5o j Cronftedt^ 
à y O J & enfin M. Sage, 3 ® feulement 
avec un marc d’argent. Elle ne perd fui- 
vantlui, par la c^cination , que 4 livres 
par quintal , & le culot qu’on obtient par 
la réduaion eft un mélange métallique 
blanc & fragile , compofé de fer , de cuivre 
& d’argent. Il réfulte de la variété de ces 
produits , que cette mine eft plus ou moins 
riche , ce qui lui eft commun avec la plu- 
part des mines qui ont déjà éprouvé quel- 
qu’altération dans le fein de la terre. 

Ç G. J. Mine Je Cuivre vitrtu/e folidt, azurée 

& hépatique ; deux morceaux fans matrice : 
dï Finneberg. 

Cuprum lazureum ecernUum. Wall. min. 171.1. 
Cuprum viireuin cxruUum. Wall. min. 171 1. 

O G. 2. Mine de Cuivre vhreufe , tirant fur U 
^ violet , mêlée de mine de cuivre jaune & 

* hépatique, avec quartz & verd de cuivre ; 
de Bisbersklack, en Suede. 

Cuprum luzjtreum violuceum WJl, min. 17 t. 
Cuprum vitreum lAolucium. Wall. mir. X 7 »* »• 

O G. 3. Mine de Cuivre hépatique & vitrtufe, 
avec quartz grenu blanc dans fes cavités : 
de Bohême. 

O G. 4. Mine de Cuivre hépatique & vit reufe» 
d’un gris clair . avec une veine de fpath cd- 
caire & du verd de cuivre ftrié fupernciel î 
de Hongrie. 
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CMprttm iMturtum ÿrifinm. ^all. min. 171. 4. Sa 
Couleor , ditWalIcrius , tire un peu fut le rouge; quand 
on la ca(Te , elle brille quelquefois comme de l’argent. 

$ G. J. DeuK autres petits morceaux , dont 
le glacé eft très-vif. Ils font incruftés de 
verd d« montagne. 

Ç G, 6. Mine de Cuivre hépatique & viireufe , 
où la couleur rouge- brune domine davan- 
tage ; les cavités dont ce morceau eA par> 
femé , font inciuftées les unes de petits crif- 
taux d’azur de cuivre , brillans comme des 
faphirs, les autres de verd de cuivre mam- 
melonné , avec fpath compare blanc : de 
Saalfelâ. 

On prétend que cette mine rend 7e lirres de cuivre 
au quiuul. Cufrum UxMrtum fuluum. Vl'all. min. 
171. 1. 

Ç G. 7. Plufieurs fragments du même mor- 
ceau , où l’on voit le paflàge de la mine 
de cuivre grife à la mine hépatique ou vi- 
' treufe. 

; 

Ç G. 8. Mine de Cuivre hipanque & vitreufe ; 
brune , mêlée d’ochre martiale & de verd 
de montagne. 

9 G. p. Autre , apurée & ckatoyanu , mêlée 
de malachite , de terre martiale & de quartz 
Irès-divifé ; à&Tepeiveller , dans l’Eleâorat de 
Trêves. 

Cette mine produit { 5 livres de cuivre par quintal. 

Ç G. 10. Autre plus décompofée, mcléa 
aufli de malachite, dans une gangue gyp-t 
feufe. 
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Elle a rendu à l'cHii {o livres de cuine par quintal 
fans argent. 

Ç G. 1 1 . Aîine de Cuivre h^atlqut ^ raç\éQ 
pyrite cuivreufe , de faufle mine de cuivre 
hépatique , & de verd de cuivre ftrié & 
mammelonné, dans du quartz: de l’£leâo« 
rat de Trêves. 
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ESPÈCE VIII. 

M Ine de Cuivre Ç Otih iHffer-nu des 

JAUNE. H. ^ Allemands. 

OU Pyrite cuivreufe. ( ^ E. F. ) 
mnera cupnfava aut luua. J ^ 
Clialco-pyrites jeu pyrites Jlavus.^ 

Minera cupri pyritacea fiavo-vïridefcens, Cronft, 
min. ip8. c. 

Cuprum fulphure & ferro minerallfatum , minera 
colore aureo veL variegato , nitente» 
Wall. min. 2j6. 

> '■ — ■ fulphure , arj'enico 6* ferro mineralifa^ 

tum , minera colore ex flavo viri- 
dcfcente. Wall. min. 278. 

.1 ■■ . mineralijatiim pyriûcofum fulvum.Sy^i, 

, nat. XII. 144. n®. 4. 

. mintralifatum duritilculum faiuraù lu~ 

teum , nieens. Carth. min. 70. 

-luteum Jplendens, Wolt. min. jO. 

Mine de cuivre commune, Monn. Æxpof. des 
Aiin. p. 6^ 

Quand cette mine n’a fubi aucune altd- 
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ration , elle eft d’un jaune vif & dclatant, ’ 
qui tire fur la couleur de l’or ; mais par 
l’adion du foufre qui la minéralife & qui 
tend à fe dégager , elle eft fouvent pana- 
chée des plus vives couleurs rouges , 
bleues , vertes & violettes. Ce font ces 
couleurs qui lui font donner les noms de 
mine de cuivre queue de paon , ou de mine 
de cuivre gorge de pigeon , fi fa furface 
eft chatoyante. Les mines de cuivre où fe 
rencontrent ces couleurs vives & variées , 
font beaucoup plus tendres & plus friables 
que celles qui font purement jaunes ; ce 
qui eft un indice de l’altération qu’elles ont 
éprouvée dans leur tiffu. Lorfque la dé- 
compofitioneft plus avancée, le fer dégagé 
du cuivre avec lequel il êtoit mêlé , fe 
montre fous la forme de taches rouges- 
brunes ou de couleur de rouille , que j'ai 
nommées fciujj'e mine de cuivre hépatique , 

( ? K.) parce qu’elle imite la vraie 
de cuivre hépatique ( ? G. ) 6c qu’elle l’ac- 
compagne fouvent. Le cuivre diflbus & 
minéralife de nouveau , par l’Alkali vo- 
latil qui réfulte delà decompofition de 
la pyrite cuivreufe, fe dépofe dans les ca- 
vités de la mine décompofée & les in- 
crufte, tantôt fous la forme de petits crif- 
taux azurés (? N.) tantôt en aiguilles ou 
en mammelons du plus beau vend ( ? O.) 



70 . Description 
Ces difFërcns dégrés d’altération ou de dé- 
compofition, rendent le produit de cette 
mine fort inconftant. Celle qui eft folide 
& compade, donne , fuivant 'Wallerius , 
40 livres de cuivre par quintal. M. Sage die 
lî’en avoir obtenu que ip livres : Henckel 
20 livres , & M. Monnet depuis 1 6 juf* 
qu’à 2 J ou 50 livres. Plus cette mine eft 
décompofée, moins ^e contient de fou- 
fre ; le fer y entre toujours en aflez grande 
quantité : cependant M. Monnet dit en 
avoir examiné un morceau venant de Bay- 
gorri en baffe Navarre, qui n’en contenoit 
pas du tout. 



Ç H. I . de Cuivre jaune , folide , ou Py- 
' rite cuîvreufe jaune, informe, dans de l’a- 
miante : de Nordberg , en Suede. 

Elle faic feu avec le briquet : réduite en poudre , le 
fer qu’elle contient fe montre atticable à l’aimant , es 
^ui prouve qu’il n’y eft point combiné , mais fealeroent 
interpofé ; de-là les changemens qui arrivent à cette 
efpcce. AfM«r«e«pr>j7«i’«yê/jd4.\('all. min. X 76 . i. 

' Ç H. 2. Mine de Cuivre <Pun jaune vif , en 
criftaux dodécaèdres, dont les plans font 
pentagones. ( Tabl. Crif. n®. 108. ) Sa gan- 
gue eft un quartz grenu rempli des mêmes 
marcaftites , mais beaucoup plus petites : de 
Xljle d’Elbe. Plus deux marcaftites folitaires 
du même éclat , l’une dodécaèdre à plans 
pentagones } l’autre à 14 facettes ou en 
. cube dont les 8 angles folides font tronques. 
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Je ne place ici cet tnarcalüies cuivreufes qu’à cauTe 
3 e la yivacité de leur couleur d’or , laquelle n’eft pas 
toujours un indice 13 r de l’abondance du cuivre dans les 
pyrites , puifque celles-ci en contiennent beaucoup 
moins que de loufre & de fer : ce dernier s’annonce à la 
futface de quelques-unes par là couleur hépatique. 

Ç H. 5, Mine de Cuivre CoÜde d^un jaune 
verdâtre , mêlée de fauile mine de cuivre 
hépatique & d’un peu de quartz : de Plan^ 
ché-les- mines , en Franche • Comté. 

Quoique cette mine ait déjà éprouvé quelqa’altéra- 
tion , elle eft encore alTez dure pour faire feu avec le 
biîquet. Miner» (mfri viridtfitm teltrt firiins fiaxi» 
’VaÜ. min. 178. i; 

Ç H. 4. Un morceau en deux parties, oà 
la mine de Cuivre <f un jaune verdâtre oflre 
aulfi des couleurs Par^ur qui chatoyent 
comme la gorge de pigeon, dans une gan- 
gue quartzeufe : de Sainte-Marit aux-Mines, 

g H. y. Idem , avec galène & fpath vitreux : 
de Freyberg. 

Ç H. 6 . Mine de Cuivre tPun jaune verdâtre 
en partie criftallifée & colorée comme la 
queue de paon : elle eft chargée de petits crifr 
taux de roche: de Giromagni^ en Alface. 

'Ç H. 7. Mine de Cuivre jaune verdâtre , où la 
nuance de verd eft plus foncée que dans 
les précédentes : de Bohême. 

Elle ne &it point feu avec le briquet ; ce qui joint à 
la Melachitt dont elle ell incruftée en quelques en- 
droits & à la vivacité des couleurs qu’on remarque en 
quelques-aiitres, prouve une décompolition plusavan- 
cée. Miner» cufri viridefitm celerefirtins viridi, Wall, 
min. 178. a. 
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Ç H. 8. Autre , auiïl très-friable » dans da 
quartz mêlé d’une pierre talqueufe grife qui 
fert de matrice à des grenats à 2 ^ facettes : 
de Bohêirre. Kare. 

Ces grenats font tranfparens & de la nuance qui leur 
fait donner par les JuaiLicrs le nom icf^errntili», 

Ç H. p. Quatre morceaux de Mine Je Cuivre 
jaune & colorie comme la queue de paon , 
la plupart mêlés de verd de cuivre & plus 
ou moins friables, dans des gangues quart- 
zeufes : de Baygorri près de Bayonne. 

* Ç H. I O. Mine Je Cuivre d'un jaune verdâtre , 
mêlée avec marcaflites cuivreufes dodé- 
caèdres (9 H. 2 .) dans un fpath perlé 
blanc ou légéreiqent coloré > où elle forme 
des taches & des dendrites , qui ont fait 
donner à cette variété le nom de tigrée : de 
KaumsdorJ en Thuringe. 

On remarque fur dilFérenccs faces du morceau les^i- 
vers degrés d'altération que cette mine a éprouvés en 
palTint du jaune vif au mélange de pourpre & d’.izur , 
dit queue de paeu. 

Ç H. II. Mine de Cuivrt tigrie du même 
endroit que la précédente , mais plus dé- 
compofée. Les couleurs jaune & azurée 
font ici prefque totalement détruites , & rem- 
placées par la couleur brune de la faujje mi- 
ne de Cuivre hépatique , c’eft-à-dire , par celle 
du fer que le cuivre enveloppoit dans l’état 
précédent. 

Les petites tnarcalTites cuivreufes dodécaèdres dont 
cette mine eft parlcmée, ne paroilTent point avoir 
éprouvé d’aLéiaiion i elles ont confervé leur belle cou- 
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leur jaune & leur ëclac ; mais la gangue Je Jpgth perle a 
paffé, en quelques endroits, i l’état de mine de Fer 
Jpathique grife Q' brune. ( ^ P, ) 

$ H. 12. Petit morceau de M/'/ze de Cuivre 
, inte'relTant en ce qu’il réunit à l’état 
primitif de cette mine tous les dégrés 
d’altération dont on a parlé dans les deux 
articles précédens. 

? H. 13. Deux morceaux dans lefquels la 
mine de cuivre en dendrites , décompofée a 
fa furface, eft colorée en brun par le fer. 

l-efpMh perle' qui lui fert de gangue , n’a été décom- 
pofe qu’en partie dans l’un de ces morceaux; dans l’au- 
tre , il cft en entier à l’état de mine de Fer fpathiiu» 

Ç H. 14. Mine de Cuivre tigrée jaune & co. 
iorée , aifférente de celles qui précédent par 
fa gangue , qui eft un amas de petits crif- 
taux de roene à deux pointes j de Brouck- 
haufer~muhl. Comté de Holtzapfel. 

Ç H. ly. Mine de cuivre jaune , prefqu’en- 
tièrement décompofée ou à l'état de faujjfe 
mine de cuivre hépatique , dans une gangue 
quartzeufe en partie criftallifée ; de la mine 
èxt Charbonnier ,z.\xTiUot. 

Dans ce morceau , peu différent de celui dont il eft 
parlé ci-après ( Efp. X. Var. i . ) le cuivre a abandonné 
le fer auquel il étoit uni, & s’eft criftallifé, dans des 
cavités, en aiguilles d’un verd loyeux & comme Ik- 
tiné { Efp. XIV. ) 

Ç H. I(î. Mine de Cuivre jaune & colorie^ 
mêlée de blende brune folide & criftal- 
Ufee, dans une gangue quameufe donc le». 
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cavités font remplies de ^tits criftaox de 
roche ; de Zinncwald , en Bohême. 

g H. 17 . Autre qui pafle à l’état de fauflè 
mine de cuivre hépatique : fa furface plus 
décompofée , efl chargée d’ochre martiale 
jaune. 

Ç H. l8. Mine de cuivre jaune folide ; deux 
morceaux , l’un d’un jaune vif, l’autre nuan* 
cé des plus vives couleurs : de S. Bel, 

« J »'-* /-■*—!#■> 

ESPÈCE IX. 



Ine de Cuir RE d'un 
JAUNE PaSLE, J. 



Kuffer - iùs oa 
U^ajftr-khs dct 
Allcnunds. 



M 

ou Marcaflîte cuivreufe. f ^ E. F. } 

Pyraes fubflavus, y 
Minera cupri pyiitaccapallidi flava, Cronft. min. 
ipS. d. 

Pyrites cupri feu ferrto ■ cupreus. Syft. nat. XII. 
iiy. n®. 6. 

Cuprum fulphurt, arfenico & ferro mineralifatum , 
minera colore pallidi fiavo , parum lùtenu» 
.Wall. min. 277. 



Cette efpèce eft fi pauvre en cuivre,' 
qu’on l’exclut ordinairement de la clafTe 
des mines métalliques, pour la ranger au 
nombre des pyrites. ( $ E. P'. ) Cepen- 
dant M” ^aUerius & Cronlledt , difcnt 



\ 
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qu’elle eontient quelquefois aflez de cui- 
vre , pour mériter place parmi les mines 
de ce métal. Telle eft celle de Tunaberg 
en Sudermanie , qui rend 22 livres de cui- 
vre par quintal. Cette efpèce ne différé de 
la précédente , qu’en ce qu’elle contient , 
pour l’ordinaire , beaucoup plus de fer & 
de foufre : elle rend, fuivant les effais de 
M. Sage , 1 3 livres de cuivre par quintal , 
&perd , par la calcination, 3 j livres de 
foufre par cent de mine , tandis que cette 
perte n’excede quelquefois pas p livres 
dans les mines de cuivre, jaunes, ( % H.) 
Elle contient quelquefois un peu d’arfénic 
& pour lors fa couleur tire plus fur le 
blanc. En général, toutes les pyrites cui- 
vreufes , font peu fujettes à fe vitriolifer 
ou à fe décompofer par la voie humide ; 
mais on les trouve fouvent décompofées 
par la voie feche ; elles font alors à l’état 
de mine de fer brune ou hépatique, ( d J. ) 

Ç J. I. Mine de Cuivre tCun jaune 
criftaux folitaires oâaëdres , ( TablJ^rifl, 
n®. 7p. ) des mloes de Lomfe , en Weft- 
mannie. 

11 s’en trouve fans doute de cette même forme, dont 
h couleur jaune eft plus foncée , puilquc Ctonftedt 

range ces criftaus avec la mine de cuivre d’un jaune ver- 
dâtre , en avettiflant que Henckel & fes partilâas ont 
nié l’eiiftence de ces criftaux. 

y’oye^ les autres mines de Cuivre de cette 
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efpèce , à l’article des Pyrites & Marcaffite* 
ci-après. ( ^ E. F. ) ’ 
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Ine de Cuivre hépa-\ 



Leber -jchlagiet 
Allemands. 



TIQUE FAUSSE, K. 

OU Pyrite hépatique. 

( Voyez Mine de fer brune ou hépatique , ci- 
après <î J. ) 

Minera cupri hepatica. AuAor. 

‘ pyritacea hepatica, Cronft. min. 

ip8. e. 

fulva feu hepatica,'^ o\t. Toin. 3 O. 
Cuprum fulphure & ferro mineralifatum , minera 
pyriticofâ fulvâ.WtM. min. 274. 

Mine de cuivre brune. Monn, expof des min. 
p. 6y. 



Mine de cuivre hépatique. Walt. min. trad. fr. 
i74. Bomare . min, u.p. igS. Bucq, Introd. 
2, P . iSz, 



Cette efpcc^, qu’il ne faut pas confon- 
dre avec la vraie mine de cuivre hdpati- 
qi4i( ? G. ) n’ell, à proprement parler , 
qu’une mine de fer brune , ou d’un rouge 
Jombre , due à la décompofition de la mine 
de cuivre jaune , ou pyrite cuivreufe ordi- 
naire { ^ H. ) Comme ces deux mines fe 
trouvent fouvent enfemble , on a donné 
à l’une & à l’autre l’épithcte de fulva ; 
mais fl l’on tire un peu de cuivre de cette 
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cfpèce prétendue , on ne le doit qu’à une 
portion de la pyrite cuivreufe non décom- 
pofée qui l’accompagne , ou à la Mala- 
chite & au Verd de cuivre ftrié qui fe ren» 
contrent fouvent dans fes cavités : tout 
ce qui, dans cette mine , eft de couleur 
brune , hépatique ou rougeâtre , eft abfo- 
lument fer ; aufli contient- elle à peine 3 
livres de cuivre par quintal , tandis qu’elle 
donne jufqu’à 40 ou yo livres defercaf- 
fant à chaud , a caufe du foufre qu’il a 
reçu de la pyrite non décompofée , & 
dont on peut le débarraffer par une nou- 
velle fufion. M. Monnet obferve ( expof, 
des min. P. yy ) que la véritable mine de 
cuivre hépatique ( ? G. ) donne du cuivre 
noir à la première fonte , tandis que celle- 
ci donne feulement une matte chargée 
de foufre, de même que la mine de cuivre 
jaune, dont elle ne différé, félon lui , que 
par la couleur & parce qu’elle contient 
moins de foufre ; mais comme je viens de 
le dire, le peu de cuivre que donne cette 
mine hépatique, ne lui eft point dû , à 
moins que fa décompofition ne foit que 
fuperfîcielle, & que fintérieur foit encore 
à l’état de Pyrite cuivreufe. 

Ç K. I. Faujjt mine de cuivre hépatique ou 
mine de fer rougeâtre , due à la dccompofitioa 
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d'une mine de cuivfe jaune dont it refte^ 
encore quelques portions légèrement colo- 
rées. Les petites cavités qui s’y rencontrent 
font tapiffées de vcrd de cuivre jatini , ( Ç O. ) 
mais une de ces cavités plus grande que 
les autres , eft remplie de malachite , ou 
verd de cuivre JoUde & mammelonni ( Ç M. ) 
Cette croûte de malachite a j ou 4 lignes 
d’épaiffeur : tout le morceau eft entrecoupé 
de veines quartzeufes criftallifées : du Tillot, 

• On peut remarquer les mêmes oalTages dans lesmot- 
ceaux décrits aux Elpices VIIL vaft i {. XI. var. i. XII. 
var. 4. XIV. vat. 3. &c. 

Ç K. 3 . Pyrite cuivreufe hépatique ^ ou mi- 
ne de fer brune crifiallifie en cubes flriis , dûe 
à la décompofition d'une pyrite cuivreufe 
tenant or; de Sibérie, Voyez les morceaux 
décrits aux articles O A. 5 & d 4 * 

La couleur de la pyrite cuivreufe eft encore ttés-fen- 
Cble dans le dernier de ces morceaux , dont la décom- 
polîtion n'eft pas complette comme elle l'eft dans l’au- 
tre. 

Ç K. J. Marcaflites cubiques fiflè S, marcaf- 
fites oâaedres & marcalhtes à 14 facettes, 
dont la croûte ou partie extérieure décom- 
pofée eft à l’état de mine de fer brune ou hé- 
patique. Voyez les articles d J» d J* 8. 

ESPÈCE XI. 

/F ISE DE Cuivre Ç Schtuarti-iupfir-glaty 
V ITREUSE JfOIRÉ < fect^eruoaPéch-kHp- 
OU couleur de poix. L. ^/rriI«desAllemanis. 
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ARntra cupri vitrea nigra, Auftor. 

picca, Henck. in minerai, rediv, 

■ nigra,Jcoriis vitrefücîis fîmilis aut 

picem nïgram refcrens, Gellert. 
calciformis impura feu ochra vem- 
ris nigra,ferro mixta. Cronft. 
min. 1^6. a. 2. * 

Mine de cuivre en chaux d’un verd brunâtre, 
matte & fpongieufe. Monrit Expof, des mm. 
p. 65). 

Cette efpèce , qui eft la mine de cuivre 
en fcories de Gellert , paroît provenir de 
la décompofition des mines de cuivre py- 
riteufes , jaunes & grifes ( ? F. G. H. ) 
qu’elle accompagne fouvent ; mais elle en 
différé effentiellement , en ce qu’elle ne 
contient ni foufre ni arfénic. On doit la 
regarder comme une Malachite impure ou 
imparfaite , par le mélange d’un peu de 
fer, qui lui donne cette couleur d’un brun 
verdâtre plus ou moins foncé qui la ca- 
raélérife. Moins elle contient de fer, plus 
fa couleur approche de celle de la Mala- 
chite pure. M. Cronftedt dit dans fa mi- 
néralogie (/èff. if)S. a.) que lamine de 
cuivre grife décompoféeôc devenue noire ^ 
eft la plus riche des mines de cuivre py- 
riteufes , puifqu’elle rend depuis jo juf* 
qu’à 60 livres de cuivre par quintal: peut- 
être n a-t-U voulu parler en cet endroit , 
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que de la mine de cuivre hépatique vraie,' 
dont la cou leur tire quelquefois fur le noir. 
Quoiqu’il en foit , l’efpèce dont il s’agit 
ici , n’eft guere moins riche que la ma- 
lachite. ( Ç M. ) 

Ç L. *1. de cuivre v 'trenfe couleur de poix. 

Ou Malachite d’un brun verdâtre plus ou 
moins Foncé, mclée de Malachite pure, d’un 
beau vend , fur de la mine de cuivre jaune , en 
partie décompofée & à l’état de faufle mine 
de cuivre hépatique : de Steingraben au val 
Saint Amarin en Alface. 

Hcnckcl met cette mine au nombre des mines tares. 

’Ç L. 2. Autre morceau , des mieux caradé- 
rifés , dans lequel la Mine de cuivre couleur 
de poix , ou Malachite d’un brun verdâtre 
plus ou moins foncé, eft mêlée d’azur de 
cuivre mammelonné & 'étoilé dont la cou- 
leur a prefqu’entièrement pafTé au verd, 
( ? N. ) il relie encore quelques portions 
non décompofées de la Mine de cuivre grife 
qui a donné nailTance à cette malachite. La 
partie décompofée eft à l’état de mine de 
cuivre terreufe) d’un jaune verdâtre (^R.) 
à caufe du verdet naturel dont l’ochre mar- 
tiale fe trouve mêlée. 

Ç L. 3. Autre morceau dont la plus gran» 
de partie eft Malachite ordinaire , mêlée d’un 
peu de malachiti brune tenant fer, fur une 
faulle mine de cuivre hépatique parfemée 
de verdet naturel : des Fajquiercs du Roi , en 
Rouftlllon. 

^ L. 
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’Ç L. 4. Un morceau curieux par la réunion 
des divers dégrés d’altération qu’éprouve !a 
mine de cuivre grife. On y voit i“. cette 
mine dans Ton état naturel & primitif ( Ç F.) 
2°. la vraie mine de cuivre hépatique 
( Ç G.) 3°. La faulTe mine de cuivre hépati- 
que (2 K.) Lamine couleur de poix ou 
malacnite impure. ( Ç L. ) y*’. La malachite 
pure ou d’un b^au verd. ( $ M. ) 6“. L’azur 
de cuivre pur en petits criftaux lamelleux 
bleu foncé & bleu célefte. ( ^ N. ) 7®. Le 
verd de cuivre pur provenant de l’efflo- 
refcence des criftaux d’azur. (20.) 8®, 
Enfin la mine de cuivre terreule jaune ou 
l’ochre martiale mêlée de verdet naturel 
(g R.) Le tout a pour gangue un fpath 
compare blanc : de Konii^ près deSaalfed, 

Ç L. J. 1 Deux morceaux qui préfentent 
Ç L. 6. J le pafTage de la mine de cuivre 
grife , à la mine de cuivr» vUrtufe couleur 
de poix. Le premier eft compofé de mine 
de cuivre grife , de quartz pénétré par la 
mine de cuivre vitreufe d’un verd noirâ- 
tre , & de verd de cuivre granuleux dans 
fes cavités. Le fécond en diffère en ce que 
le quartz eft prefqu’entièrement décompofé 
& pénétré par le cuivre à l’état de mala- 
chite plus ou moins pure : on y remarque 
aufti de grands feuillets de Mica , mclés 
de verd demontagne: de ZinnewiLd , en 
Bohême, 

Ces Ynorceaux font analogues à ceux qui font décries 
dans le Catal. raif de 1771. aux arc. 137^. 1 374. X37^- 
' de 1377. Ils om tait partie du mèiue tilon. 

F. * 
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Ihe de Cuivre verte solide & 

MAMMELONNÈE OU MALACHITE» M. 



Cruuen-iuffer-irtx. ou M/d/uhit des Altenunds. 

Cuprum vîrîde, Syft. nat. IX. 185* n°’ 7* 

■ , viridt gypfiutn feu malachÎKs. Syft. nat, 
XII. 145, n®. ly. 

I l ■■■ « ylridc compaSum polituram admitttns. 
Wolt. min. 30. 

» ■ ■ ■■ ■■■ arrofum , viride, durum, glabrum , nitens, 
Carth. min. 6ÿ. 

^ Jolutum vel corrofum ,pTctcipitatum, vi/i^ 

de , Jblidum.WaXl. min . y. 7, 
Minera cupri calciformis impura , indutata , viri- 
dis, Cronft.jnin. iy>6. b. i. 



Cette efpcce provient de la décompo- 
fition des înines de cuivre jaune & grife. 
i.e cuivre qu elles contenoient, ayant été 
diflbus & combiné dans fon état de chaux, 
avec une matière graffe quelconque , il 
en réfulte uu gukr cuivreux , qui , fe dé- 
pofant à la manière des ftaladites ou fta- 
lagmites, dans les cavités de ces mines 
décompofées ( ? K. i.) yforme de 
petits mammelons & quelquefois des mal* 
les protubérancées affez confidérables ^ 
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dont le tiffu eft tantôt ftrié du centre ^ la 
circonférence , tantôt par couches con- 
centriques. C’eft ce qu’on obferve auffi 
dans ï hématite , qui eft une ftalagmite du 
fer, comme la malachite en eft une du 
cuivre. La couleur verte des Malachites 
ftriées eft alfez uniforme, maisil y a fou- 
vent plufieurs nuances de verd ôc de bleu 
dans celles qui font par couches. Cette 
mine rend, fuivant les effais que M. Sage a 
faits de celle de Sibérie ,7; livres de cuivre 
par quintal, ce qui eft bien différent des 1 5 
Livres de cuivre par cent auxquelles d’autres 
Minéralogiftes avoient borné fon produit. 
La vraie Malachite, loin d’être impure ôc 
gypfeufe , comme M. Cronftedt le pré- 
tend , eft au contraire une des plus riches 
mines de cuivre que l’on connoifTe. M. 
Sage a obfervé qu’elle perdoit, parladif- 
tillation , la quatrième partie de Ibn poids 
& devenoit noire. Le beau verd de cette 
mine de cuivre, la variété , la difpofitidn 
régulière de fes nuances , ôc le poli vif 
dont etle eft fufceptible , l’ont fait placer 
autrefois parmi les pierres grécieules du'. 
fécond ordre. ; mais fon peu de dureré 
lui ôte beaucoup de fa valeur , relative- 
ment aux ouvrages de bijouterie qu’oa 
pourroit en faire. 

’ Fij 
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Ç M. I. Malachite mammtlonnit d’un beati 
verd foncé , entremêlée de quartz grenu ou 
entrés petits criftaux : de Sibérie. Les mam- 
melons de cette malachite font veloutés à 
leur fu tace ; dans leurs caffures , ils paroif- 
fent ftriés du centre à la circonférence ; 
on remarque aufli différentes nuances de 
verd dans les couches concentriques qui les 
compofent. 

rnuiva filida vel ^hiulitrù- Wallerins min. 
l<fÿ. î & 7. 

Ç M. 2. Malachite mammelonnèe à ftries con- 
■ centriques : fa gangue eft un quartz irrégulier, 
où l’on remarque deux cnffaux deroched'un 
blanc mat(variété nommé faujft hyacinte blan- 
che ) avec un peu d’ochre martiale jaune. 

Ç M. 3. Malachite cellulaire & fibreufe , con- 
nue des curieux fous le nom de mine, de 
cuivre foyeufe ou fatinée de la Chine, . 

Ç M. 4. Malachiu foUde & mammelonnie , 
de Sibérie. Elle enveloppe une fauffe mine- 
de cuivre hépatique ou mine de fer rougeâtre 
abandonnée par le cuivre dont cette mala* 
chite e(l formée. ( $ K. 1 . ) 

Ce morcea I a cié poli fur plulieurs faces , pour faite 
voir 1rs zfine: de diftrrens verds qui compofent cetie 
Malachi.e. » 

Ç M. y. Autre, coupée par tranches ; les 
veines ondulfufes des mammelons qui ont 
été polis font du plus beau verd. 

5 M. é. Deux plaques de Afa/dcA/Ve, d’un verd 
plus foncé & moins varié dans fes nuances 
que les précédentes. 
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:? M. 7. Un morceau intérefTant par le paC- 
, fage qu’il préfente de l’azur de cuivre c if- 
. tallifé à la Malachite. La dégradation de la 
couleur bleue des ciillaux d’azur va par 
nuances infenlîbles julqu’au verd. Ce mor- 
ceau , fur lequel on remarque audi un peu 
de malachiie brune fuperâcielle , a pour 
gangue unfpath compaâe b.ancméléd’ochxe 
martiale : de Saal/eld. 

» n 3 -B— a w B r ■■ir ai. 
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ZuR DE Cuivre pur, ou fleurs dm 
Cuivre bleues. N. Kupfir-iUH des Aïkm. 



ji^uihum , caruUum écris , vel cuprum la^urtum 
Auéèor. 

Cuprum Jolutum vel corrofum , pracipîtatum, cee^ 
ru/eM/n. Wall. min. 270. 5.4. 

— cctruleum plumofum.*W 6 \x.. min. 50. 

arrofum , cocruteums du>um , glubrum , 
nittns. Carth. min. 70. 

■ — arrofum , ceeruteum , friabiit , flriaium. 

jlriis ^ centra radiantlbus, Carth, 
min. ibid. 

Cuprigo vel ochra cupri germlnans ceerulta. Syft. 
nat XII. 194. n®. 12. 

Minera cupri calciformis pura , vel ochra venens 
ceerulta. Cronft. min. 1^4. a. i. 

Mine de cuivre azurée & transparente. Sage 
Elim. de min. doc. p. 223. 

Mine de cuivre en chaux bleue ou azurée, 
^ Monn, Expof, des min. 67. 

F nj 
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Cétte efpèce , qui , fuîvant M. Sâgç; 
eft minéralifée par Valkaii volatil , pro- 
vient, de même que la précédente, delà 
décompofition des mines de cuivre py- 
riteufes jaunes & grifes. J’ai cependant 
remarqué que Valeur di; cuivre pur Ù cnjlal- 
lijé fe trouvoit plus fréquemment dans 
les cavités des mines de cuivre grifès ou 
blanches décompofées ( $ E. 5. ? G. 6 , 
' $ L. 4. &c. ) que dans celles des minfes 
de cuivre jaunes ; tandis que le verd de 
cuivre pur (ÿ criflcdlifé incrufte ordinaire- 
ment les interliiees des mines de cuivre 
jaunes décompofées (g H, i J. gK.i.&c.) 
Par l’altération lente qu’éprouve Valeur de 
cuivre dans le fein de la terre , il pafle fou- 
vent au verd âc donne ainfi naiilance à la 
malachite { g M. ) & aux fleurs de cuivre 
vertes ( g O. ) 'Mais ces deux dernieres 
mines font auffi Quelquefois produites im- 
médiatement par la décompofition des 
mines de cuivre jaunes, fans avoir paffé 
par l’état d’azur de cuivre. Cet azur de 
cuivre, lorfqu’il eft pur , n’efl pas moin* 
riche que la malachite , puifqu’il rend 
comme elle, 72 à yj livres de cuivre par 
quintal. M., Monnet dit » qu’il y a de» 
» parties de cette mine très -riches en 
y» cuivre, dont quelques-unes rendent 40 
?) à yo livres de cuivre par quintal j que 
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» cette mine donne, dès la première fonte, 
» un cuivre noir , très-proche du cuivre 
» raffiné & qu’ainfi la plupart de ces mines 
» n’ont pas oefoin de fubir le grillage , 
» avant que d’être fondues ( expof. des 
» miru P. 6"^. ) » En effet , il n’y a jamais 
d’arfénic dans ces mines alkalines, à moins 
qu’il ne s’y trouve encore des portions de 
la mine de cuivre blanche ou giife , qui 
n’ayent point été décompofées. 

$ N. I. en petits criftaux prlP- 

matlques, rhomboïdaux , dont les bords 
font en bifeau. (.Effi de crifl.p. var, l. 
^ 2. ) Ces crifiaux font grouppés avec d’au- 
tres plus petits de mine de plomb blanche : 
du Hart[, 

Ç N. 2. Autres crillaux A'A[ur de cuivre , fort 
éclatans , dans du fpath compaâe en pattie 
pénétré par le cuivre : de Tnuringe. 

Ç N. J. A[ur de cuivre lamelleux & étoilé, mè\é 
de mine d’argent grife • dans du quartz 
en partie criftallifé qui a la couleur du laphic 
d’eau: de Bulach , dans le Duché de Wir- 
temberg. • 

• Ç N. 4. Quatre échantillons variés du mê- 
' me^{ar de cuivre lamelleux & crifiallifé, 
mêlé de quartz : de Bulach, 

•Ç N. A [ur de cuivre lamelleux, (üpcr(ic\e\, 

fur du quartz : de Freudcnjladt , dans le Du- 
ché de Wittemberg, 

F IV 




Description 

Ç N. <î. Deux petits morceaux qui préfentent 
le pafTage de la couleur bleue à la couleur 
verte. L'azur de cuivre fîrii fe change dans 
1 un en malachite , dans l’autre en verd de 
cuivre ftrié & fatiné. Leur gangue eft le 
quartz. 

Ç . N, 7. À [UT de cuivre granuleux , dans les 
interftices & cavités d’un fpath compaôe 
blanc ; de Saaifeld. 

Ç N. 8. Autre morceau de la même variété: 
on y remarque de plus le paflage de la mine 
de cuivre grife à la mine de cuivre hépati- 
que , & celui de cette derniere à la mine 
vitreufe couleur de poix. Il s’y trouve aurti 
de^ la malachite pure , du verd de cuivre 
ftrié , & du verd de montagne mêlé d’ochre 
martiale : de Saaifeld, 

Ç N. p. A[ur de cuivre granuleux, fuperfi- 
ciel , fur du quartz : à^Embs , dans la prin- 
cipauté de NalTaH, 

g N. 10. Idem, avec une veine de mine de 
cuivre blanche & du verd de montagne mêle 
d’ochre , dans le fpath compade : de Saal- 
fcld, 

Ç N. II. Idem, avec malachite , & mine de 
cuivre jaune mêlée de mine de cuivre hépati- ^ 
que & vitreufe : de Brochaufen , pays de 
Cologne. 

Ç N. 12. y4[ur & verd de cuivre, mé]és d’ochtt, 
avec mine de cobalt noire , dans le fpath com» 
pade blanc : de Saaifeld, 
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.1^ N. Idem, avec mine de cuivre- jai>> 
ne & fleurs de cobalt granuleufes rouges. 

Ç N. 14. de cuivre criJlaUifi & g~anu-' 
leux , dont une partie a palTé à la couleur 
verte : il efl mélé de petites aiguilles de mine 
de plomb blanche : de lamine de Gluks-rade 
à Zellerfeld au Hartz. 

Voyez le Catal. raif. de 1771 , N”. 888 & fuiv. 

Ç N. ly. Un bocal contenant des crijlaux 
d a^ur de cuivre artificieli , qui m’ont été don- 
nés par M. Sage : ce Chymifle les a obte- 
nus d’une diflolution de cuivre par l’alkali 
volatil : ils font abfolument femblables aux 
crîjlaux dû^ar de cuivre naturels , décrits ci- 
deflus g N. 1. 

ESPÈCE XIV. 
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Erd de Cuivre pur ,fKHpftr . atUt , 
ou Fleurs de CUIVReZ KnoJfenoaKupfer- 
VERTES. O, . 



des Allem. 



Chryfocolla feu fios cupri viridis. Aueflor. 
yirÛe ceris feu cuprum viride plumofupi. Wolt. 
min. 30. 

Cuptum folutum vtl corrofum , preuipitatum , w- 
ride. Wall min. a dp. 8. 

• arrofum , viride , flriatum, Carth. min; 

. 70 - . 

Ærugo nativa rajitis vel flrïata, .Wall. min. 2dp. 

■ X. 3. 8. 



\ 




’so Description 

Ærugo vtl ochra cupri gtrnûnans viridîs. Syft. 

nat. XII. 1^4. n®. II. ' 

Minera cupri caUïformis para , vcl ochra veni- 
ns colore viridU Cronft. min. 1^4. a. 2. 
Mine de cuivre en chaux verte. Monn. Expof, 
desmin^p. 67. 

Malachite ftriée & tranfparente. Sage EUm. de 
min. doc. p. 226'. p. 

Mine de cuivre foyeufe de là Chine. Sage ibid, 
p. 22S. 10 , 

Cette efpèce neft, à proprement par- 
ler, qu’une variété de la Malachite ( ? M.): 
elle en différé en ce qu’elle n’eft ni folide , 
ni compare, mais fuperficielle & fibreufe ; 
elle provient fouvent de l’altération qu’a 
éprouvé Va^ur de cuivre en perdant l’alkali 
volatil qui le minéralifoit ; ce qui fait paf- 
fer cette mine du bleu au verd. Telle eft 
celle qu’on trouve mêlée avec l’azur de 
cuivre à la furface & dans les cavités des 
mines de cuivre grifes décompofées. Mais 
'quant à celle qui réfulte de la deftrudiort 
des mines de cuivre jaunes, elle me parolt 
avoir été verte dès fon origine : elle eft 
‘aufli d’fln plus beau verd & plus régulière 
.dans là criftallifation que celle que l’on 
doit à l’altération des criftaux d’azur. 

Ç O. I. Fleurs de cuivre vertes ou Verd de 
- cuivre en petits criftaux prifmatiques, tranf- 
parens , couleur d’émeraude , conceotiés en 
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■ mammeJons veloutés & parfemés de mina 
de plomb blanche , fur du quartz cellulaire eu 
partie criftallifé : du Han^, 

An fineref pyramidaltt , rhomitïdtt vtl f«nUt^*né , 
hrtgularU èaftos, ftlluàdi ,virtfitntis ,fiertUMpri diâi ; 
tx Thok. Cappell. pro<tr. cry(ï. p. ij. ub. lll. fig. i? 

g O. 2. Mine de cuivre verte foyeufe ou fuù~ 
nie , ou Verd de cuivre ftrié dont les nuan- 
ces changent & reflettenc comme la gorge 
de pigeon , fur une ochre maniale due à la 
décompofîtion d’une mine cuivre jaune t de 
Voigtland. 

Cufrum arrofitm viride , flrüi parallelis de»si 
natis ,duriufculii. Carih. min. 70. l. 

Ç O. 5. Mine de cuivre verte foyeufe à fibres 
divergentes , ou Verd de cuivre étoilé fupèr- 
hciel , fur une mine de cuivre jaune , mêlée 
de faufle mine de cuivre hépatique : de la 
mine du Charbonnier, au TiUot. 

è 

Cuprum arrofum xiriie ,Jtriis ex centre dhergtnûêês , 
frUbilibut. Carch. min. 70. x. Voyez anfü les morceaux 
déclics ci-deffus , Elp. X. var. i. VIH. var. 15. &c. 

Ç O. Verd de Cuivre en petits mammelans 
veloutés , dans une mine de fer noirâtre rami* 
6ée , laquelle provient de la décompofîtion 
d’une mine de cuivre jaune en 'dendrités 
( g H. 15.): deThuringe. 

Cuprum arrofum xirUe , Jlriu xUhfii , tieuiiut, 
* enollijfirmr. Cartb. min. 70. }. 

Ç O, p, yerd de Cuivre firii , difperfé par pe« 
. tites Iwuppes. foyeufes dans un amas de pe- 
tits fragments de qu^itz , qui paroilTeat liés 




^2 Description' 

les uns aux autres par ce cuivre ; de Lau-~ 

. au Hartz. 

.? ''O* 6 . Verd de C«/'vrt /?r/V , dans les cavités 
d une mine de cuivre jaune , enduite à fa 
fuperficie de mine de cuivre vitreufe cou- 
leur de poix : du TiUot. 

Ç O. 7. Verd de Cuivre fîrli , à libres parallel- 
les, très ferrées, dans les cavités d’une mine 
de cuivre jaune , en partie décompofée com- 
me la précédente , avec faulTe mine de cuivre 
hépatique ; de Voigtland. 

Cette variété eft pareille i celle du n®. i ci-delTus; 
nuis la mine_ de cuivre jaune qui l’accompagne eft ici 
moins décoinpofée. 

’X' lî n n i i f 11 ■ 
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Leu DE Cuivre impur , ( des 

dit Bleu de Montagne. P, ( ' Allemands. 



Caruleum montanum , feu iapisArmenuf. Auâior. 



Caruleum terie impunim feu cuprum earuleum ^ 
terreum. Wolt min. 30. 

■ — ■ montanum terreum aut tapideum. Wall, 

min. 270. I. 2. 

Cuprum arrofum , eotruleum , terreftre. Carth. 

min. 70. , 

I .. eotruleum caleanum. Syft. nat. XIL 
146. n*. 14. 

Ochra cuprî pulverea , cceruûat Syft. nat. XII, 
15)2. n°. 4. 
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f Minera cupri calciformis impura ,/riabl/ts , feu 
% ochra ventrls tend calcareâ mixta, Cronft« 
J min. ip 6 . a. 1 . 

J Terra caUarea croco feu calce venerîs intrtnfeck 
i mixta pulverultnta Jtve friabilis. Cronil* 

milia ^^9 

C Minera cupti calciformis imputa , indujata , cct» 
J ru/ca. Cronfi. min. ip5. b 3 . 

J Terra calcarea croco jeu calce ventris intrin» 
t fecb mixta , indurata, Cronft. min. 3 y. 

Cette efpèce eft un Antr de cuivre , plus 
ou moins atténué & mélangé , qui fe ren- 
contre dans différentes terres ou pierres 
auxquelles il communique fa couleur. Ce 
n eft fouvent qu’un mélange des ochres 
martiales & cuivreufes , dans lequel.le cui- 
vre ou la couleur bleue domine davantage. 
Le bleu de montagne rend ordinairement 
26 à 30 livres de cuivre par quintal ;mais 
il en contient quelquefois fi peu , qu’on 
l’exclud alors du nombre des mines de cui- 
vre, pour le clafler parmi les fubftances 
terreufes & pierreufes. : telle eft la pierre 
Arménienne, 

• 

Ç P. I . Bleu de montagne terreux , de diver* 
fes nuancef , dans du fpath compade blanc , 
à demi détruit , mêlé d’ochre martiale: de 
SaalfeleL 

Oa remarque djai ce morceau le polTage de Vaxaf 
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J* tui-irt fnut à celui qui eft bleu cèleAe , lequel s*a!‘- 
lere auflTi par nuances infenfibles jufqu'i devenic f^trd 
d* mentien*. 

O 

F. 2. Autre morceau de la même variété , 

, mais plus cellulaire, dans lequel le bleu & 
le verd de montagne terreux font mêlés de 
mine de cobalt noire & limonneufe. On y re« 

' marque auflü du vitriol de cobah en petits 

mammelons d’un verd foncé ; de Saalftld. 

• 

Ç P» 3- Bleu de montagne pierreux , dont une, 
partie a pa(Té à la couleur verte : de Voi^land^ 

Ç P 4. Bleu de montagne fablonneux ; il s’en 
trouve dans les morceaüx décrits ci-après^ 

. $ Q. I & 2. 

^ P. y. Bleu de montagne manmelonni , mêlé . 
de verd de montagne : de Freudenfladi. 

$ P. 6 . Autre oà le verd domine, fur uns' 
. gangue fehifteufe : ^llmenau. 
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Berg-^un des 
, Alleinauds. . , 



""Erv deCüivre impur, 
dit l^erd de Montagne ou 
yerdet naturel. Q, 

Viride montanum feu chryfocolla, Aucior. 

Chryfocolla feu cuprum viride terreum. Wolf, 
' min. 30. 

’Ærugo nativaterrea feu granulata, Wall. mhi. 

■ 26^. 3. ; 
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Cuprum arrofum virîdc terrejlre. Canh. mîn. 70. 

m cotaceum granulatum, Syft. nat. IX» 

185. no. 10. 

Il ■ -matrice ockraceo-cotacea. Syft. nat. XII» 
145’. n°. 10. 

Ochra cuprl pulverea , viridis. Ibid, vçi .n®. 
Viride montanum cupri artnactum, Cronft. min» 
277. a. & 278. b. 

Cette efpèce n eft fouvent que la pré- 
cédente plus décompofée fit où la cou- 
leur verte domine davantage ; mais on 
en rencontre aulfi des morceaux qui 
femblent devoir leur origine à un vitriol 
cuivreux , qui s’eft infiltré dans des ter- 
res fablonneufes. Ces derniers , quoique 
mélangés , contiennent moins de terre 
martiale que ceux qui paroifient être le 
réfidu dune mine de Cuivre jaune dé- 
compofée. Ils rendent depuis 20 jufqu’à 
30 livres de Cuivre par quintal. 

Q. t. y trd de montagne fablonntux t oùfe 
trouve une veine de Bleu de montagne égale- 
ment fablonneux : du Harti. 

Tout ce morceau écoic d’abord de couleur Ueue; 
mais cette couleur a palTé au verd , à l’exception d’une 
petite portion qui n'a été que peu altérée. 

Ç Q. 2. Ferd de montagne en globules fablon- 
neufes : de Blauterg. 

La couleur rerie de la forEice tire plus ou moins fu; 
le bleu ) mais le centre de ces globules eft encore i l’éa 
tac de Bit» de PKnugat. 



Description 

? Q* 5 • montagne poreux 6* cellulmr't 

comme la pierre ponce : de la Fortune , à 
Lauterberg, dans Je haut Hartz. 

1$ Q- 4 ‘ Autre dont le verd eft plus foncé: 
'les petits grains qui le compofent. lailTent 
entr eu» des Jnrerftices moins grands que 
ceux du précédent. 

? Q* T» y tri de montagne terreux, formé par 
couches : ou terre fabloneufe qui a été péné- 
trée par un vitriol cuivreux, • 



«e:fefcteara==a=^ ^^ * i. 
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Ine de Cuivre terreuse 

J AU UE OU BRUNE. R . 



1 



kuff.r-mulm 

ilcsAlleni. 



Minera cuprî terrea , ochracea , jlava vel fufca\ 
lêu Cupri minera lapidi motliori vel terret inhtt- 
rens, vel terri^cata. Wall, min. 280. 3. 



» Cette mine , dit Wallerius , eft d une 
» couleur femblable à celle de l’ochre 
» jaune , ou de lochre brune ; elle eft 
» entremêlée de grains de la mine de cui- 
» vfe d’un jaune pâle ou verdâtre». Elle 
provient donc de la décompofition d’une 
pyrite cuivreufe & diffère peu de la mine 
décrite ci - deffus , ‘fous le nom de faujfe 
mine hépatique ( Ç K).«'W^allerius obferve 
avec raifon , que cette mine cerreufe a 

' prefque 
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prefque toujours un enduit de verd de gria 
ou verdet naturel , ce qui eft une nouvelle 
preuve qu elle contient du cuivre , quoi- 
qu’en très -petite quantité. La couleur 
brune & quelquefois jaune que l’on y re- 
marque annoncent de l’ochre martiale, 
avec laquelle le Cuivre eft mêlé, - 

Ç R. t» Mine de cuivre terreu/i, irune, entre- 
mêlée de marcaflltes cuivreufes dodécaëdress 
de VoïgtLand. 

î 

Ce morceau , <jui eft cellulaire & perforé comme U 
pierre poi'Ce , eft le rcfulcac d’une mine de cuivre jaune 
decomporéc. ' a 

$ R- Autre morceau de mine de cuivrs 
brunafgj^.refque noire . & qui falit les doigts 
comme de la fuie: elle eft mêlée de pyrites, 
de fpath compade & de verd de montagnâ 
fuperficiel s de Thuringe. 

C'eCiknehr de cuivre de Gellert (nigrum tupri fu^ 
Itgwenm }. Cette terre ou poufllcre noire Irés-déliéa 
eft, fuivant ce Minéralogifte , affez riche en cuivre. 






ESPÈCE. XVIII. 

’Aiflur De Cviree riGD.rK.ifi,: 

1 VA REE ou SCHISTEUSE. S. I des Allemands. > 
Minera cuprifigurata feu cupri minera fiffui ta- 
pidi inharens. figurata, Wall. min. 270 
Minera cuprifera feu UpU venereus. Wolt. laiiu 

JO. ^ 

G 
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Description 

Cuprum amorphum, pttrâ varia vejluum, Wolt. Tî. • 

. fchijlofum feu matrice fcfdflofa, Syft. > 

nat. XII. lO- 

Cuprum fehi/ii- Syti, nat. IX. 183» o*** 9 ' 
min. 92. 

' r Cuprum calciforme corpora pt- 

\ regrinaingreffum. Cronft min. 
Larvx ) 289. a. I*. C laTurquoife. ) 

Cupriftra. \Cuprum mintral^amm corpora per 

i regrinairtgreÿum'f^tQrSk,vs\\n, 

V. 290. 

Cette mine, qui n’a d’autre figure que 
celle des corps animaux ou végétaux où 
elle fe rencontre, eftun cuivre minéralifé, 
tantôt par le foufre & le fer , & alors c’eft 
une Pyrite cuivreufe {^H.) quis’aft intro- 
duite dans diverfes fubftances ammales, 
telles que les coquilles & madrépores de 
Norvège, les poilTons des fehiftes d’Eif- 
leben & du comté de Mansfeld , &c. 
( Ces fehiftes cuivreux font fouvent mêlés 
de bleu & de verd de montagne , dus à la 
dëcompofition d une partie de la j>yrite 
cuivreufe qu’ils contiennent ). Tantôt c eft 
un cuivre minéralifé par le foufre , l’ar- 
fénic & l’argent ; c’eft-à-dire un Fahleni, 
qui a pénétré des fubftances végétales , 
comme on le voit dans les prétendus épis de 
hUd de Franckemberg , &c. (3 P. i ). Le 
produit de cette mine eft trop inconftant , 
pour qu’on puilTe rienfixer a cec égard. Les 
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DÊ MîHfHAÜX.’ 
j^lus riches , telles que la mine en épia 
de Franckemberg, rendent depuis ij juf* 
qu’à 20 livrés de cuivre par quintal ; le» 
plus pauvres n’en contiennent guère qu’une 
a deux livres. Suivant M. Monnet , cette 
mine, qu’il appelle chytcufcy rend depuis ^ 
jufqu à 6 livres de cuivre au quintal ; fa 
gangue argilleufe la rend dithcile à fondre. 



$ S. I. Veine de pyrite cuivreufe , d’un jaune 
pâle , mêlée de galène tenant argent , dans 
du fchifte noirâtre : àHlminaUi. 

ESPÈCE XIX. 




lift. DE Cuivre 
CHARBONNEUSE 



{ 



KeiA~grAHfen & Sr/ind» 
eux, des Allemands. 



OU combuJUbU. T. 

Minera cupri pkiogi/iica. Crond. ttnn. X 6 t. A'. 
Minera cupri figurata carbonaria.^ff min. 



. I*. ... 

mine de cuivre bitumineufe. Monn» txptf. des 
min.p. 78. 



Cette mine eft un charbon de terre miné- 
ralifé par le cuivre ou qui contient du 
cuivre, foit minéralifé, foit fous forme de 
chaux. Suivant M.^Lehmann , le charbon 
de terre de Hartha, près de Chemnitz , eft 
pénétré par une mine de cuivre verte : il 

• Gi; 
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ioo Descripti on 
donne 36' livres de cuivre & y onceJ 
d’argent par quintal ; mais le produit or-* 
dinaire de la mine de cuivre charbonneufe,' 
ne va guère au deflus de 10 à la livres par 
quintal. 




» 




‘ FER, S Mars Chymicorum, 
ESPÈCE L 



'JOEb. ï'fERGEOU^Ç GedifS*»-»findesAnem3nâs. 
J. NATIF. A.\ 

Fcrrum nativum feu nudum. Syfl. nat. XII. 1 3 (?» 

n®. I. 

■ ■ wiudum malUabilt, Carth, min, 7:. 

■ nativum folidum informe vel in granu-^ 

/û. Wall. min. 1 & 2., 

Ce Fer , dont plufieurs Minéraloglftes 
ont nié rexiftence, àcaufe de fon extrême 
rareté , a toutes les propriétés du fer forgé 
le plus pur , telles que la duêtilité , la mal- 
léabilité , &c. On ne Ta rencontré jufqu’à» 
préfent, qu’en malTes irrégulières plus ou 
moins confidérables. II faut donc éviter de 
le confondre , comme ont fait quelques- 
uns , avec l’efpèce fuivante ( d B. ) qui , 
quoique criftallifée & attirable à l’aimant , 
n’efl ni düûile ni malléable & qui , par 
conféquent , n’a point toutes les proprié- 
tés que doit avoir* le fer pour être réputé 
vierge. On préfume que les grandes maP* 
fesde Fer natif, qui fe trouvent au Séné- 
gal , y ont été formées par des volcans.. 

G üj 
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10 * .Deschiption 

^ A. I. Un petit morceau de Fer vierge , qui ; 
( de même que celui dont il eft parlé dans le 
Catalogue raifonne dune collechort de miner aux^ 
vendue à Pariseni^j 2 ,(.n“. i o 1 6.) a été déta- 
ché d’un morceau plus coniîdérable trouvé à 
Kaumfdorfen Thuringe , dans le fpath com- 
pade. II reft'* à peine quelques vertiges de 
la gangue dans cet échantillon , qui n’excede 
. pas la grofleur d’une noifette ; mais on re- 
marque dans fes interrtices , une mine de fer 
brune & rougeâtre , qui , au défaut d’autres 
indices , peut être ici regardée comme le ca- 
chet de la nature^ * 

Vo^nt dans VAn des Mmes eU M. Lehni.inn ( tom.z. 
f. 111. Ut Im trai. fr. ) )a defeription du morceau de 
fer natif, d'Eibenftock en Saxe , que poHêdoit lecé* 
. libre Marpraff. » On y voyoit , dir M. Lehmarm , Ie« 
» deux cArés latéraux nu liiicres du filon } ce qui fuffic 
» pour décl'^er la qucAion. n 

^ A. 2. Deux fragments , provenants du mê- 
me morceau , dans lefquels la mine de fer 
■ brune ou rougeâtre, qui accompagne ce Fer 
vierge , ert encore plus fenfible. L’aimant les 
attire moins que le morceau du n°. i. 

A. 3. Régule de fer-, ou Fer de la fécondé 
cuire .avec l’efpèce d’amiante qui s’y forme. 
Il m’a été donné par M. Grignon , Maître de 

Forges à Bayard en Champagne. 

« 

Dans une des cavités de ce régule , le fer s'en cri(- 
taJIifé en aiguilles deoticuléea ou hériflees de pointes 
latérales , dans toute leur longueur ; dans d’autres il eft 
en lames ou feuillets divetfetnent inclinés : c'eft dans 
les interAices de ces lames que le trouve une (ubftaiice 
fibreufe, blanche, cottonneufe, élaftique, allez fcni» 
blable i V Aimante- ScioU-ce une niooification de la 
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terre argilleufe contenue dans la mine J’oil ce fer a 
été tire ? M.Grignon la regarde comme un Fer déphlo- 
g'(Hqué ou à l’état de cliauz , rufceptible d’étre téri- 
v:tice en la combinant de nouveau avec le pblogillique. 

^ A. 4 . Fo/iu de fer crîJlalUfée en pyramides 
quadrangulaires , articulées & branchues » 
qui paroilTent formées d’oâaëdres implantés 
les uns fur les autres , comme ceux de l'ar- 
gent vierge en végétation de Sainte Marie» 
( 3 A. 6 , ) Cette fonte eft entremêlée d’un 
lectier blanc , qui lui fert comme de gangue^ 

M. Grignon , de qui je tiens ces CriJlalUfa;i»ns artifi- 
ei:lles, m’a montré d’autres criftauz en petits cubes très- 
réguliers , jaunes & attirables à l’aimant , qui patoiflenc 
être de n mire pyriteufe , & d’autres de nature baülci- 
que, vitrenz & traofpjrens, qui avoient la forme d’oc- 
laédres entiers ou tronqués pat leurs angles. Ces criftaux 
beaucoup plus réguliers que ceuz qu’on obtient d’ordi- 
naire par le feu borné de nos fourneauz, ont été trouvés 
dans des fourneaux de Forge où les fubllances métalli- 
ques, après an feu de plnfreurs mois St de la plus 
grande intenfité , avoient éprouvé un réfroidilTemcnc 
très-lent , qui a donné le lems auz molécules métal-* 
Ifqucs 'placées dans des circoullaoccs favorables à la 
ctiriallifation, de fe rapprocher par les faces les plus 
diipofèes à s’unir entr’eiles, comme ii arrive dans les 
opérations lentes de l’évaporation ou du réfroidifTemeoi 
par la voie humide. Il peut donc y avoir dans la nature, 
fur-tout auz environs des Volcans , quelques ctillallilâ- 
tions pioduites par l’aélion des feuz fouterreius , lorf- 
que les matières en fûfion auront été dans le cas de fe 
léfroidir aflez lentement pour prendre une figure régu- 
lière & déterminée ; mais nous connoitlons très-peu de 
ces criftallifations pyriques , & les gangues argilleufes , 

. (Iténiteufes , (pathiques ou qoameules, qui fervent 
d’enveloppe ou de (upport à la plupart des uülauz mé- 
talliques que nous trouvons dans les veines St filons 
des mines, ne permettent pas de douter que ces ctif> 

Giv 
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taux de même que ceux des pierres qui les acdompa- 
gnent , ne foicm le produit d’une opération lente de la 
Kaiure par la voie Inimide on le concours de l’eau ^ 
comme )c l’ai avancé p. 3x1. demooElfoi de Criftal- 
lographic. 

* 

It Ji » j tl» 
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IjfE DE Fer OCTAkOREy attîrahlck 
F aimant. B. 



Ferrum tcjjillart & ciyfïallînum. Syft. nat. XIL 
Ï3(î. n'’. 3 & 137. n°. 3. 
mlatTaÜfatum , cryflallifatum. , o3aë-^ 
drum.’WaW. min. aya. 1. 

Mintra ferrî calciformis indurata, o3aëdra.C>ton&,^ 
min. 303. £. i. 



Cette mine eft fort riche., maïs le fer y 

I iaroît être uni à un peu foufre qui lui ôte. 
a malléabilité, fans lui faire perdre la pro- 
priété d’être attirable à l’aimant. Peutrêtre 
même cet effet n’eft-il produit que par 
l’eau qui eft entrée comme partie confti- 
, tuante de la criftallifation : car le fer de ces 
criftaux , loin d’être à l’état de chaux , ne 
diffère prefque point du fer vierge. 

^ B- I , AJine de fer oSaêdre en criftaux foli- 
taires , aluminiformes ( Ejf. de crijl, J4 ). 

Le fer eft à nud dans ces criftaux , qui font 
d’un gris noirâtre & fortement attirables pat 
l’aimant. Us viennent de Galice. 
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Ferrum tejfsllare decortuatum nudum, nai, XIL 

T 5 ^ n • Z • çf J 

^ B. 2. Autre criftal foHtaire de Af/ne it fer 
ocla'cdre, qui, malgré la croûte talqueufe noire 
qui l’enveloppe, efta tirableà l’aimant com- 
me les pnpcédens : de Fahlun , en Suède. 

C'eft cette légère croûte talqueufe qui a fait ranger, 
par 'Xfiüerius Sc quelques autres , cette variété dans le 
genre du talc. Talcum tuticum ù 3 .xtÀrum. ^^a.l. min. 

1 3 f . Jiliimen talcofumopAcum.Syà. nai. IX. 1^7. n°. 4. 
jllUmcn filiiarium àncreo-fufcnm ollaris. Amœa. Acad. 
1 . p. ^ 8 1 . Frrrum utlcoji corlict 'vtjiitum. Sy fl. nac. X II. 
13 s. n“. i. 

^ B. 3. Mine de fer octaèdre en petits criAaux 
lilfes , d’un gris noirâtre , épars dans une gaa> 
gue talqueufe , ou efpèce de colubrine feuil- 
letée : de rifle de Corfe. 

Il e(l allez finguliet que le ule ou la fierre eltatri 
foient jiilqu’i préiciic la feule gangue od le Fcrtn criF 
taux oHàéirci ait été trouvé , & cela dans des pays auflî 
éloignés l*un de l’autre que le font Tlfle de Corfe & la 
Suède, 

- ^ 

^ B. 4. Autre, en petits criftauxd’un beau noir 
épars avec mine de cuivre jaune & colorée*, 
dans une pierre ollaire grife & feuilletée : de 
Nordkerg.en Wellmanie. 

Ce font d^etits crillaux de ce cette efpécc que M. 
Linné, dans fon voyage d’Oftrogoihie , avoit pris 
pout des Ctifl.'tux d’étain, mais qu’il 3 reconnus depuis 

pour ce qu’ils étoient. Ferrum crjfiaUiaum confer- 

iuma.ihcr;m. Syll. nat. XII. 137. n<A i.Minerajiaimk 

, Lion. It. Ml'goih. 1 j 8. 
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INE DE Fer NOIRASTRE.Q;^^‘^‘;;f'^^, 
attïrabU à C aimant. G. ^ Allemands. 



Mintra ftrri nigricans, Auftor. 

Minera ferri atra feu retracloria. Cronfl. mm. 



2 12 . 2 . 

Ferrum mintralifatum , minera cinereo-nigrâ ma- 
gneti fl/n/ca.Wall. min. 2 
■ ■ - minerahfatum , minera fuperficie nitente^ 
Wall. min. 2J7- 

*■ ■ mineralifatum , continuum , nigricans , 
fplendens. Carth. min. 71. 

■■ ^morphum , nigricans. Wolt. min. 3 r. 

^ retraàorium , tritura rubrâ, Cronft. min. 

2 IJ. b. 2 , ( Emeril attirable à 
l’aimant. ) 



Cette mine, qui eft fort pefante , varie 
fingulierement quanta la forme, à la gran- 
deur & à la difpofition des parties qui la 
compofent; ce qui a paru luffifant à M. 
Linné , pour en feire plulieurs efpèces dif- 
tin£tes : mais en général elle eft d’un gris 
tirant fur le noir , fortement attirable par 
l’aimant , & peu ou point minéralifée: elle 
rend, fuivantWallerius, depuis yo jufqu’à 
So livres de fer par quintal, & 78 livres 
fuivant M, Sage. On peut rapporter à cette 
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erpèce Vémeril attirable à l'aimant de M". 
Cronftedt & Linné, ainfi que le fable fer~ 
nigineux noir, qui fe trouve en abondance 
dans le lit de certains fleuves & fur les borda 
de la mer. Ce dernier eft au(Ii attirable 
par l’aimant & rend , lorfqu’il eft pur, jul^ 
qu’à po livres de fer par quintal. 

^ C. i. Mine de fer noirâtre 
très- fines . fortement actirables à 1 aimant : de 
Sordberg. C’eft à la dcfunion de ces patticu- 
les que font dus les fables ferrugineux noirs , 
que l’on trouve dans des terreins bas , où ils 
ont été charriés par les eaux. ( ^ C. 17. ) 

Fcrrum fileûum (eu rttrnQoriMm nigram , partieulù 
fubiirifiUfiHubm , folU fiens. Syft. nat. XII. 1 37. n*. 8. 
Minera ferrim^itens felida. mm. i{4. i. 

d C. 2. Autre, dont la fuperficie eft en partie 
lilTe & luifante : à’Ormberg , paroifle. de 
Graënge, en Dalécarlie. 

Ferrurtt retraihrium nr^ans , /Hbfcinûllnnt eerrrfae- 
ûjf.mmm, Sy 9 k ait. Xll. 137. n°. 4. 

d c. 3, Mine de fer noirâtre , feuilletée, ou en 
. lames fuperiicielles ftriées & contournées , 
fur une gangue de fchorl fibreux verd , où 
fe rencontre une petite veine d’afphalte : de 
Bitsberg. Les ftries des lames ou feuillets « 
font très -fines & fe croifent obliquement. 

Ftrrum retraSmam n’pant , Jeeujfatum feu rfnm- 
heo-ftriatum. Syft.' nat. XII. 139. n®. 14. Minsra ferre 
»i_zrieatu lemelUfe. Wall. min. 134. 6 . Min ra frri 
J^HlarisfiUaeeat^eentertMt^iil. nûn. 157, & 3. 



'ic8 Description 

^ C, Mine de fer noirâtre, folidc & lamelleujh, 

en partie fpéculaire : de la mine de Staf, pa- 
roiûè de Floda en Sudermanie. Ses fragmens 
afiètftent la forme cubique ou rhomboïdale » 
comme les galènes telTuIaires^ 

■ Ferritm rctrafforium nierons , p/HticuUs rhomlth, ni- 
tens, Syft. nat. XII. 137.1»'’. 6 . Minera ferri r.igritarst 
t.fnhta. Wall. min. 134. 4. Minera ferri JpecularU 
lamellofa. Wall. min. 157. i. 

^ C. Mine de fernoirâtre , granultnfe , dont 

les particules font très-inégales entr’elles.Les. 

f ilus grandes font fpéculaires & anguleufes », 
es plus petites font arénacées ; de Siujîicrnan , 
à Graënge en Dalécarlie. ' 

Ferrum^ranofam fen retraclorium nigrans farlicnlit 
arenaeeis. Syft. nac. XII. 13S. n". 9. Minera ferri ni- 
^rieans franulata. Wall. min. 134. 3. L’cipèce que M. 
Linné defigne par cent phrale : Ferrum commune Ica 
reiraciorirtm ni^^am perticulis fuh^ranulatit , iiu ^uali- 
hur. Syft. nat XII. 138. n". ic. cc doit pas ccia fott 
ditférence de celle-ci. 

^ C. 6. Mine de fer noirâtre , granuteufe , à pe«- 
tîts points brillans, difpofce par veines alter- 
natives avec un quartz bleuâfre ; de Danne- 
more , en Uplande# 

Minera ferri ni^rifam ^ punBulis micaru. WalL inia> 
434. 1. 

^ C. 7 . Mine de/èr noirâtre , éca(lleufe,d\CpO‘ 
fée par taches , la plupart rhomboïdales , dans 
une mine de fer bleuâtre , non attirable à l’ai- 
mant ( S E.) deNordherg. Ceft à cette va- 
lictc, que les Allemands ont donné le nom 
d'Einfnglanti ( Qaléne de fer } parce qu’elle 
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'imîte en quelque forte le tilTude la galène» 
min. jpi. n*. iio. ) 

FertHm fyderiHm feu rtnaiforium nigram , maeiiUs 
rhomùicii tnineri ftrri inff.trjii. SyA. n»t. XII. 137. n“, 

3 . Minera ftrri nigrUans fquammafa. Wall. inin. 1 3 4. (. 
Su Jlella retra^eria nigrans , at C(elam intraclabiU m-* 
brUoftan mieaceum. Linn. Syll. nac. ihii. 

C. 8 . Mine de fer noirâtre , à particules molnt 
diflinâes, dans une gangue Talqueufe noire , 
mêlée d’un fchorl fibreux chatoyant comme 
la blende : de Starfaetra,en Suclermanie. Ce 
Ferentreaifémenten fufion, à caufedu fchorl 
fibreux qui l’accompagne & qui lui fert de 
fondant. 

Firram retraüerhim rubans faifèiniillans , frapnen- 
tis fùèciiiUh. Syll. nat. XII. 137. n”. 7. Ferrum taie»- 
ftrm (tu retraünium nipans tain infferftm. Syll. uat* 
XII. 138. 11°. IX. 

^ C. p. Mine de fer noirâtre , à particules plus 
dilKnâes , éparfes dans une blende rouge : de 
•Granfaenknigen , à Nickopparberg. ; 

^ C. 10. Mine de fer noirâtre , granuleufe , mê- 
lée avec fchorl fibreux, noir r delà mine de 
Vik , en Dalécarlie. ^ 

^ C. it. Bafalte martial, és Cronftedt , ou 

- fchorl pyriteux , qui contient de la mine de 
fer noirâtre , attirable à l’aimant : de Fahlun, 

C 

^ C. 12. Mine de fer noirâtre ,àa.ns Xi pyrite 
«uivreufif , fur du quartz : de Bitsberg, 

• 1 

Dans ce mcrceau la pytite même e(l attirable â l’ai- 
mant ( Vojtx, U n*. X. de l’efpèceV. du foufre). FerrHnt 
totUe feu TttraüniMm npam {yrititojum. Syll. nat. XII. 
138. a". 1 1. 
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^ C. , Débris de la pyrite cuivreufe du n*. 
précédent & de celle qui eft décrite ci-def- 
fus ( ? H. I.) Les petits grains en font at- 
tirables à l’aimant. 

^ C. 14. Mine de fir noirâtre, à particules 
très- fines > dans la Molybdène : de Nordberg. 

^ C. If. Minede fer noirâtre, en petits grains, 
dansune roche talqueufe grife ou bleuâtre, 
qui fe divife par feuillets comme les fchifles 
& certaines pierres ollaires , mais qui, frappée 
avec le briquet , jette beaucoup d’étincelles : 
on la vend & on l’emplove fous le nom d’£- 
meril. Ce morceau a rendu à l’eflai 14 livres 
par quintal d’un fer mou comme du plomb* 

Ftrrum retraStrium mbricafitm 'Jtrum «ratu, Syft. 
n.n. XII. 139- n". 17 - Ftrrum iatratl^ôil* JquumoJi- 
Jlrintum. Syft. nat. IX. 1 80. n*. 1 1. 

Voyet une autre efpècc d’étneril non attirable a l'ai- 
mant, ci-après efpèce XII. var. { 8c S. 

^ C. 16. Autre morceau de la même variété , 
mais plus riche en fer que le précédent: il fe 
vend aufli fous le nom à!Emtril„ 

$ C. 17. Sable ferrugineux noir àts Indes orien- 
tales. Je l’ai ramalTé fur le bord de la mer , à 
l’embouchure de la rivicre de Tranquebar , 
fur la côte de Coromandel. 

^rma frrrarU ni^efeetu. WtlI. min. tSO. i. Gtare* 
firrt» feu Fernm ghtreefim , Mrttm , rnspiertm fequem. 
Wolt. min. 31» Jlrenaferri atr». Syft. nac. XII. 199. 
n°. 1 3. ^Artna ferre». Vog. min. 80. 



V 
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IsE DE Fer magnétique^ 
ovi Aimant. J). \ft^>ndcsAU 



Magnes feu lapis fyderitis. Auftor. 

Minera fem atiracîoria. Cronft. min» 2 . 11 , X. 
b. I. 

Ferrum miner alifatum , attraHorium, Carth. mm. 



71 - 



attraclorium. Syft. nat. XII. 1.^2. n®. 27. 
amorphumftrrumaurahens, Wolt. mio. 



X • 



mineraüfatum^ minera ferrum trahente & 
repelUnte 6* polos oflendente, Wall, 
min. 2jp. 



Cette mine , lorfqu’cile eft pure , ne 
différé de refpèce précédente , que par fa 
propriété magnétique ; propriété qu’elle 
perd au feu , fans rien perdre de fon poids. 
On en trouve de toutes les variétés de 
forme qui font propres à la Mme de fer 
noirâtre ( d C. ) Elle rend comme elle 7 J 
à 80 livres de fer par quintal. Il parole 
donc que c’eftlamême efpèce,qui, fui- 
vant qu’elle a été modifiée, eft attirable 
pari* aimant, o\x eft elle-même aimant. Les 
Auteurs parlent àl aimants blancs , gris , 
bleuâtres êc rougeâtres ; mais ces différen- 



fïli DfiSCRlPTîON 
tes couleurs font celles de la gangue oui 
fe rencontre le Fer magnétique , qui tou- 
jours eft d’un gris plus ou moins brun. 

$ D. I. Mint deftrmafinètlque , ou morceau 
d’aimant pur & folide , dont la force attrac- 
tive eft aufli confidérable qu’elle peut l’être , 
lorfque la pierre n’eft point armée. Il a été 
apporté de Sibérie par feu M. l’Abbé Chappe, 
de l’Académie royale des fciences. 

^ D. 2, Idem , moins grand. 

^ D. Deux autres morceaux à* Aimant brurtt 
de Sibérie , dont la force attraâive eft plu» 
foible. 

^ D. 4. Deux autres , oà le fer magnétique ^ 
dungris brun , fe trouve répandu dans une 
terre argill^ufe blanche qui a fait donner à 
cette variété le nom à' Aimant blanc, 

-JL ». . 

E S P È C E V. . . 




Ihe de Fer grise 
ou BLEU ASTRE. E. 



rUth xr^nts-eifin-trit, 
^ BUu'ùhes-.'ilcn-ertt. 

(_ des Allemands. 



Minera ferri grifea vel ccerulefcens, Auftor. 



Ftrrum mintralijatum , minera cinered vel cceru-‘ 
lefcente , magneti parum amicd vtl rtfraclarid • 
Wall. min. ayy & ayé. 

mineralifatum griftum,fraUurii albefcens^ 

Çanh. min. 7a, 

Ferruin 
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Ferrum mintralifatum ^ fubcaruUum ^fpltndens, 
Carth. min. ibid. 

* caruUfuns vel intraclabiU rubricans 

fquamis fublamino^s, carulefcentibus, 
S/ft. nar. XII. i^o. n®. ip. 

Cette mine n’eft encore, à proprement 
parler, qu’une variété de la mine de jer noi- 
râtre { S C). Elle n’en différé que par fa 
couleur & par fon peu de difpofition a être 
attirée par l’aimant , ce qui provient peut- 
être d’une portion de foufre un peu plus 
confidérable qui s’y rencontre. Elle eft 
affez riche en fer & varie beaucoup dans 
fon tiffu , qui eft ou foiide , ou grainelé , 
.ou feuilleté , ou écailleux. Les morceaux 
que je pofféde ont rendu à i’effai depuis 
5 6 jufqu à 78 livres de fer par quintal. On 
donne Ibuvent le nom âîEmeril aux mines 
les plus pauvres de cette efpèce. 

d ^ L I; Mine de ferfbUde , d'un gris bleuâtre ^ 
a petits points brillans: de Lunzbans , en 
.WcrmeJande. 

Mmeraferri cœruUfetm , funSulû mieauf, Vall. min. 

Z 5 S. 

S E- 2. Autre à particules très -fines, éparfes 
dans une gangue guartzeufe & verdâtre : de 
la mine de Paroiffe de Norberk, 

Ferrum lirens fuiretrafforium , ryirieeftim , partîtu^ 
lu tmfulfui ilUm t mlîJii. Sj'ft. bm. XU. i jp. o®. 15. 

H 



* 
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3 E. a. MmedcferfoUJe,d'ungns hle^tre; 

fur du quartz en très- petits criftaux : de Foueh^ 
fiotl , Pays de Scbaumbourg. 

Mitur» frfi (xrultfins fiüd». min. iî< i. 

’rf E MinedcfcrbUudtrtJoUde&fiuîlUtée, 

mêlée de mine de fer noirâtre arénacée , très- 
friable: de la mine de Graengt^ en Dalécarlie. 
Les panies noires font les feules qui foient 
xttirables à l’aimant. 

Fertutn coefulefietii vtl ïntrxÜMhtle YulritÂnt,fijMiiiu 
fitkUmiiufii cxrulefctntibM. Syft. nat. Xll. i 4 °’ n - U» 
Idinttik jcrri eaerulefctm d»mdlof».'V ail. min. 1 5 fi. S. 

T l n 1 ^ ^ 
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... ; 0 r Eifen-man ou 
DS Fer micacés I 

J\x GRISE, F. I des Allemands. 

Ftrrum mlcactum , cintrtum. Auôor. 

mineralifatum.fquamrfu’R^gTiftumJpltn- 

dcns , ^fiubilc, Carth. min, 72. 

iniraSabiU rubricans micauum nittns. 

Syft. nat. XII. I 3 P* _ 

Minera ferri atra , atiracloria Jquamofa, Cronft. 
min. 211. d. & 203. x. d. 

Mica ferri livida. Wall min. 266. *• 

Mica ferrugineux gris. fF aller, ibtd. trad.franç. 



Cette efpèce , regardée par la plupart 
des Minéralogiftes , comme très - pauvre , 
yorace & intraitable , eft , luivant les euais 
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dé M. Sage , une des plus riches , pulf- 
qu’elle produit ço livres de fer par quintal. 
Elle eft minéralifée par le foufre & non paf 
l’arfénic, comme Wallerius & quelqües- 
autres l’avoient avancé. Elle me paroîc 
avoir été produite par une Hématite , qui , 
de non minéralifée qu’elle étoit , a depuis 
contraélé union avec le foufre. C’eft en ef- 
fet à la furface ou dans le voifinage de cés 
fortes d’hématites décompofées, que l’on 
trouve d’ordinaire cette mine en feuillets 
minces & brillans, qui ayant très-peu d’ad- 
hérence entr’eux, fe féparent au moindre 
frottement & qui paroifTent alors fembla- 
bles à du Mica. 

^ F. 1 . Mine de fer micacée, grife & roUgeârre,' 
à larges feuillets contournés : du Daupl^é. 
Ce morceau n’a point de gangue. 

3 F. 2. Mine de fer micacée , grife , mêlée d’hé- 
matite cellulaire & fpongieufe.dans du quarut 
de Saxe. 

Voyez ce qui e(l dlc de cetee erpèce d'hématite, 
ci-après Efp. XIV. 

^ F. 3 . Mine de fer micacée ,mft . fur de l’hé- 
matite colorée : de l’ifle d’Élbe. 

On remarque fur ce morceau le paiTage de l’héma- 
tite à la mine defrr mieecee ”rife , par le concours du 
foufre , qui , rencontrant la lene mattiale Je l'hénfa- 
titc, s’y unit & la minéralife. Voyez ce même paflage 
dans les motceauz déciits ci-aprês Efp. XI. vat. 1 6, tf 
fie l8. . . . . ' 

Hij 
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^ F. 4. Mine de fer micacit , hUuitrt , i petlfM 
tfcaülcs, plus adhérentes entr'elles que celles 
<les morceaux précédens : du mont Ormbtrg, 
en Suède. < 

Cette variété appartient peut-être à la nunt dt ftr 
UenÀtrt ( E.rp. V. )i en ce cas ce feroit la mine de fer 
bleue ienillenfe de \l^alleriu$. Mener» frri eœreelefient 
fqii/emmoj», V^all. min. i;tf. 5. 

^ F. J*. Mine de fer micacée , grife , difpofce par 
couches minces, avec une argille blanche 
znclée d’ochre : d'Alvar , en Dauphiné. 

^ F. 6 . Mine de fer feuilletée .non luifante , 
friable & couleur de rouille ; de f^it-de-Saulx, 
près de Pamiers , dans le Comté de Foix. 

Cette mine parolt être un Eife mun décompofé, 
dans l.-qud le ter fe trouve â l’état de thaui par 1a 
perte du foufte qui le minéialifoit. 

ESPÈCE VII. 




Ike de Fer spéculaire 
ou à facettes brillantes. G. 



1 



Spitgel-eijhl‘ 
mx. Eifen- 
ilende & 
gli(nx.-ftehe 
des Allem. 



Minera martis fpecularis, Auffor. 

Ferrum plumojum fcrri nuH facitm prce fe ferens, 
Wolt. min. 31. 

An fpuma lupi particulîs polytdris compaBa. 
Wall. min. 0.6 f. 3 î 
minéralifé par le foufrs : Sage. EÜm. 
min. doc, p, 202 6* 20}, 
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* Cette efpèce , que quelques-uns ont 
nommét H Lnde de fer ou Gaiene defer^ùt^ 
point arfénicale , mais fulfureufe , & pa- 
roît n’être qu’une variété plus folide de 
l’efpèce précédente.Ellefe rencontre prel^ 
que toujours criflallifée plus ou moins 
régulièrement , & elle offre à fa furface 
tout l’éclat métallique du fer , fans être 
pour cela attirable par l’aimant. On lui 
donne communément lenomde /^écü/a/Vt*, 
quoique toutes fes j^arties ne foient pas 
également propres a réfléchir les objets. 
Son produit ne va guere au deflbus de jo 
livres de fer par quintal. Il faut éviter de 
confondre cette efpèce avec la Mine de 
fer fpéculaire de Vallerius ( Efp. aj7. ) 
laquelle n’eft qu’une variété de la mine de 
fer noirâtre attirable à l’aimant. ( Voye^ 
ci- de fus $ C. 3 & 4.) 

^ G. I. Minedt fertn lamtsfpiculalrts , luifan» 
tes & qui réfléchiifent les objets comme Im 
plus bel acier poli , fans matrice : du Moat^ 
d'or , en Auvergne. 

Ces lames b forme hesagone èc leur» 

bor.ls font eu bifcau : l'une d’elles eft chttgée de petiit 
ocladJres comprimés comme cetiain» CcilUux d'alun. 

( Ej]'. dtCrifi. f. J Efp. I. vmr. f ) 

^ G. 3 . Mine de fer fpe'euiaira en lames pofées 
de champ » dont les bords font en bifeau , 
dans une gangue quartzeufe :à\xFal d’ajols^ 
près Ploflobierea dans ica Vofges. 

Hii) 



Digitized by Google 



ru8 Description 

Cette mile oft're dans fa fraibirre un tiifu famelftijc 
peu H:liorent de celui des tmnei de fer mir»réet , 

( Efp. VI. ) les lames ont feulement plus de conCftance 
& d’adhérence entr’elles que n’en ont celle» du fct 
micMcé. 

^ G. 5. Mine Je fer en petits erlflaux polygo- 
nes, forcée] atans, dans les cavités d’un quarn: 

■ cridallifé : des , en Franche-Comté. 

3^ G. q.. Mine de fer grîfe , formée d’un amas 
de petits criffaux polygones , très - irrégu- 
, liers : de Philadelphie. 

ÿ G. y. Aff/je<f</êrcr//?tf/^«en petits cubes, 
plus ou moins réguliers , dont les uns ont 
> leurs angles entiers , & les autres tronqués » 

fur un grouppe de criftaux de roche: de Saxe» 

An SpMfM lufi cubica. min. 1 ? 

^ G. 6 . Mine de fer crîjlatlijee : de VIfle d'Elbe» 
Ce morceau réunit dans un petit efpace . trois 

• des variétés de forme qui font propres à cette 
' efpèce de mine. Le plus apparent des crif> 

taux qui compofent ce grouppe, eft un cube 
. redangle dont les faces oppofees font tron- 
quées de biais alternativement, ou , ce qui 
revient au même , ce font deux pyramides 
triédres obtufes , à plans triangulaires , oppo- 
. fées par leurs bafes & féparées par fix plans 
triangulaires ( Ejf. de cri/l. p.^ 6 \. var, 4). 
Ce criftal eff environné d’autres cridauxplus 
petits qui n’en font qu’une variété & qui font 

• compofés de deux pyramides triédres obtu- 
, fes , à plans pentagones , féparées par (îx plans 
. triangulaires: ( E(f, de crifi.p. jyp.var. i ), 

£nhn il s’en trouve quelques-uns dont les py- 
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■ ramidcs triédres obtufes , font jointes bafe à 

bafe , fans le concours des fix triangles in- 
termédiaires des variétés précédentes ; alort 
les plans des pyramides ne 
nés . mais rhombéaux ou rhomboidaux ( EJ{> 

■ de crijl. ibid. vau 2 )• Ainfi les plans pyrami- 
daux^ de la première variété oui font 
/tfiVïj, deviennent dans la fécondé » 

. & rhomboïdes dans la troifieme. Tous ces pal- 
fages d uneforme àune autre dans la mémo 
- efpèce , font ici bien dilUnds. 

pt: G. 7. Un curieux grouppe de criflai^ dt 
ferfpêculaire, de iTfle d’Elbe. Cescriftaux.* 
d’un beau noir luifant . font la P’upajtde la 

variété à 24 facettes décrite dans l’£/ai l/e 

criflatlographie ,p. 360, var. J. Ils ont pour 
gangue un grouppe de petits cnltaux de 
• che , plus ou moins inci uftés par une mme de 
fer noire , luifante & fuperficielle. On y 
diftingue auffi une mine de fer en petits cru- 
taux lamelleux .rouges & tranfpareiis comme 
des rubis. Cette mine eft rare. 

11 eft encore parlé ée ces Criftaw de fer couleur de 
rubis . ci après Efp. XI. var. X7- Mmer^fcrr, cum th- 
Irh micU JûdU , p«r mÛTorcopium fer rub.n,rum 

■ S«^rdenbovg.Operarn:neral. de Juo. p. 

AaSfum^lufiyfartkidis ftljednsfimi-ftUucuU'^^ • 

min. 4 ? 

> G. 8. Autre grouppe des mê^s cripaux 
de fer fpéculaire , à 24 facettes, del Ifle d Elbe. 
• mais dont la forme eft plus confufe. 

it G 9. Gros criftal folitaire , de mine de 
fer de lifte d’Elbe , à 24 facettes peu régu- 

' - T-l iv “ 
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Hères ; & quelques-autres petits de It mêmer 
• variété. 

2 G. lO. Criflaux ic fer fpcculairc de la variété 
précédente , mêlés d’autres plus comprimés 
& de forme lenticulaire , dans du quartz 
blanc , en partie criftallifé : de Vlflt d'Elbe, 

^ G. II. Cinq petits grouppes variés de crif- 
laux de fer lenticulaires > à bords en bifeau , de 
" l’Ifle d'£lbe : deux de ces grouppes font re- 
marquables par les couleurs vives de leur 
furface , qui chatoyé comme les pyrites cul-, 
.vreufes , dites gorge de pigeon. 

M. Bucquet a fait de ces derniers une efpèce parti- 
culicte fous le nom de Mine de for chrutjxate, Introd. à 
l’étude du Régné Minéral , tom. i. p. 113. Efp. V. 

^ G. la. Ungrouppedesmêmescriftaux de 
fer, mêlés de marcalTites dodécaèdres, à plans 
pentagones. 

^ G. 15 . à larges feuillets fpéculaires. 
Les marcaflütes à plans pentagones , font in- 
crudées d’une mine de fer granuleufe brune. 

^ G. iq,. Petit grouppe des mêmes 
fer lenticulaires l'Ifie £Elbe. Ces criftaux 
font entremêlés d’une argille blanche , très- 
fine . qui happe à la langue. 

^ G. I y. Autre grouppe de crijlaux de fer 
•fpiculaires , dans une terre argilleufe blanche, 
,qui,paroît crillallifée, mais cette apparence 
n’eft due qu’à l'impreflion qu’ont lai/Té fur 
cette terre molle» les facettes d’autres criftaux 
de fer que ce morceau contenoit, 11 eft aêlé 
de quanz & vient d'Altenberg. 
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^ G. 1 6, Quatre petits grouppes de eriftaux 
de fer, de Vljlt d’EUe : ils réfléchiflenc les 
plus vives couleurs jaunes, rouges & azurées. 

$ G. 17, Mine de fer crijlallijee , lamelleufe 
& ftriée : fes lames , qui font colorées, fe con- 
centrent fur une gangue quartzeufcgrife', mê- 
lée de petits eriftaux de roche, d’un blanc lai- 
teux , nommés faujfes hyacintes blanches J d’Al- 
tenberg, 

$ G. 18. Autre, en lames minces , pofées de 
champ & très- ferrées les unes contre les au- 
tres, comme les fpaths dits en crête de coq i 
elle a pour gangue un amas de petits eriftaux 
bafaltiques , blancs , peu réguliers. 

Voyez le Catal. rai/Ide 1771 , art. 1018 & 1014, 

$ G. ip. Mine de fer en eriftaux fpécttlaires i 
de la variété décrite ci-deflTus S G. 7. Ces 
eriftaux, d’un noir luifant, ne font point at- 
tirables à l’aimant ; mais au milieu d’eux eft 
un bouton de fer, de forme hémifphérique, 
qui a cette propriété. Ils font entremêlés de 
petits eriftaux de roche colorés , & leur gan- 
gue paroît être imprégnée de bitume : de 
Sainte-Marie aux Mines, 

^ G. 20. Mine de fer fpiculaîre , en petits 
criftauxlamelleux, fort éclatans ,de la variété 
de forme décrite ci-delTus <5 G. 1 & 3. Ils 
font grouppés fur un Granité compofé de 
quartz, de feldtfpath & de mica : de laSuabe. 
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ESPÈCE VIII. 




Yrite martiale 

ou SULFUREUSE^ H 



Eifin klei c?es Allcm. 



( Voyez Tes variétés ci-après ^ B. C. D. ) 



Sydtro-pyriici feu Pyrites fulphurîs. Auâor. 
ferrum pallldi lutcum , fpUndens , poLymor» 
phum. Wo!t. min. 51. 

Sulphur marte faturatum. Cronft. min. J y 2. 

fmo mine'aüf^ttcm , minera difformi 

(■ ^ B. ) vel globofd ( ^ C. ) vel cryflalUfatd, 
D. ) Wall. min. 2i^-2ij. 

M ine de fer minéral ifée ordinaire , ou Pyrite, 
Monn. expof^des min.p, 7^. 



La Py rite martiale ou fulfureufej peut 
être confidérée ou comme mine de jcr ou 
comme mine de foufre , puifque ces deux 
fubftances s’y rencontrent à peu près dans 
la même proportion. Elle contient ordi- 
nairement 30 à 40 livres de fer par quin- 
tal i mais comme ce métal eft rarement 
l’objet qu’on fe propofe dans l’exploita- 
tion de la Pyrite , il ne fera fait ici mention 
de cette efpèce , que relativement aux al- 
térations qu’elle éprouve & qu’elle occa- 
fionne dans le fein de la terre. Le foufre fe 
trouve en bien plus grande quantité dans 
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la Pyrite , que dans les efpèces précéden- 
tes, puifqu’elle en contient depuis 2 3 juf* 
qu’à 50 & quelquefois 3^ livres par quin- 
tal. Il n y eft point intimement combiné 
avec le fer, comme il le paroît Être dans 
les mines de fer f^éeulaires & micacées gri^ 
fes{ $¥. G). C eft pourquoi les pyrites, 
réduites en poudre , font en partie attira- 
bles par l’aimant j de-là aufti les altérations 
qui leur furviennent , foit par h voie hu^ 
mide , foit çar la voie feche. Dans le pre- 
mier cas , 1 eau s’infinue lentement dans 
la Pyrite, porte fon aÊüonvers le centre, 
qui eft moins compafle , & y excite une 
fermentation : le foufre attaqué fe décom- 
pofe ; fon acide étendu d’eau laiffe échap- 
per le phlogiftique ou principe inflamraa- 
ole , avec lequel il conftituoit le foufre : 
une partie de cet acide fe porte alors fur 
le fer qu’il diflbut & pafle avec lui à l’état 
de Vitriol martial^ tanais que l’autre partie 
fe combine avec la terre non métallique 
de la Pyrite, & forme XAlun. Dans le fé- 
cond cas, tout fe paffe d’une autre manière ; 
ce n’eft point l’eau , mais la chaleur ou le 
feu qui agit fur la Pyrite & la difpofe à 
laiffer échapper le principe inflamniable 
du foufre. L acide vitriolique devient li- 
bre , mais trop concentré , pour agir fur 
le fer ôc paffer avec lui à l'ctat de vitriol 
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mania! ; il fe modifie ,foitpar la réa£Hott 
de la terre non me'talliqiie delà pyrite, 
foit par le principe de l’odeur qui a lieu 
dans le tems défia décompofition du foufre. 
Cet acide, ainfi modifié , n’eft autre que 
XAcidt mot n\ il fe combine avec le ferqu’il 

f >rive de fon phlogiftique, & forme avec 
ui une mint de jcr d'un brun rougeane OU 
de louleur de foie , moins dure que n’étoit 
la Pyrite , mais cependant afiez , pour faire . 
encore feu avec le briquet. Dans cette dd- 
compofition de la Pyrite, par la vou feche, 
là forme refte la même, quoique fes princi- 
pes minéralifans ayent totalement changé 
de nature ; elle n’a perdu que fon brillant 
métallique ôc un peu de fa dureté : au 
lieu qu’en fe décompofant par la voie hii~ 
mide , elle s’échauflè , fe gonfle , fe di- 
latte, en un mot tombe en efflorefcence 
par la défunion de toutes fes parties , qui 
n offrent plus qu’un amas de matières fa- 
lines, fans liaifon & fans adhérence. 









ESPÈCE IX. 



/f IlfE DE Fer BR UKE C Ltber-fihUg-mKrefpte 
U y M. oa HEPATIQUE 3. X Jet Allemar.ds. 
(Voyez faujfe mine de cuivre hépatique Ç K, } 
Pyrites fufeus veL aquofus» Auâox* 
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Pyrites colon rubtfctnte. Cronft. min. 1^3. 

Pyrites aquofus vel minera lij atus ^Lvidus, Syft^ 
nat. XII. 1 1 6. n®. 7. . 

Sulphur ferro mineralifatum , mintri fufcd , vcl 
hepaticd. Wall. min. 218. 

» Cette efpèce de pyrite , dit'W^allerîus, 
» reffemble beaucoup à la mine d etain 
» hépatique ou de couleur de foie & à 
» celle de cuivre de la même couleur ». 
Elle contient , fuivantce Minéralogifte, 
beaucoup de fer , peu de foufre, prefque 
point d’arfénic & point du tout de cuivre. 
Cette mine me paroltêtre le réfultat d’une 
pyrite martiale ou cuivreufe décompofée: 
fouvent la décompofition n’eft que fuper- 
ficielle ; c’eft ce quia fait regarder juqu’à- 
préfent cette efpèce, tantôt comme une 
mine de cuivre ( ^ K.) tantôt comme une 
pyrite plus pauvre en foufre que la pyrite 
ordinaire ( ^ B. C. D ). Mais lorfque la 
décompofition eft complette , il ne refte 
dans cette mine ni cuivre ni foufre ; elle 
ne contient plus que du fer privé de fon 
phlogiftique, & à l’état de chaux minérali*- 
fée par l’acide marin. J’ai expofé ci-deffus 
{6 H . ) la manière dont je conçois qu’a 
pu s’opérer ce changement. Cette mine 
de fer, qui eft d’un 6r;tn rouge ou de cou-' 
leur de foie tant qu’elle refte unie à l’acide 
jimla, donne la même quantité de fer que 
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la pyrite non décompofée , c eft-à-dire, Jo 
à *^o livres par quintal; mais étant, dans ce 
nouverétat , privée du foufre qu’elle con- 
tenoit dans l’etat pyrîteux , elle eft beau- 
coup plus avantageufe à exploiter c^ue la 
pyrite , puifqu’il n’eft plus befoin dWoir 
recours a des grillages préliminaires & diA 
pendieux , pour en dégager le foufre , & 
qu’il ne faut que lui reftituer du phlogifH- 
que , en la traitant avec des fondans con- 
venables. La Mine de fer hépatique eft 
fouvent mêlée d’une Ochre jaunâtre Ou fa- 
fran de mars naturel { d R. ) qui n’eft au- 
tre chofe que la partie de cette mine la 
plus décompofée. Lorfqu’elle eft parvenue 
a ce dernier état, elle ne contient plus d’a- 
cide marin, mais beaucoup d’eau : c’eft une 
chaux martiale pure, qui prend au feu une 
couleur rouge foncée ou de colcothar ; 
tandis que celle qui eft encore à l’état de 
mine de fer hépatique , y devient noire & 
attirable à l’aimant, comme les mims de fer 
fpathiques, qu ifont auflî minéralifées par 
.l’acide marin. ( d P*) 



^ J. 1 . Mine de fer hépatique , en lames dente - 
lées & en criftaux cunéiformes , femblable , 
à la couleur près, aux pyrites martiales en crêtes 
de coq { ^ D. 1 7 & fuiv ). Elle a pour gan- 
gue Teipèce de fpath fufible , appellée Cauk 
par les Anglois , aveç une veine de galène'. 
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<]ui , en quelques endroits, eil auflî décom- 
pof^s & remplacée par la mine de plomb 
blanche; des mines du Comté de Darby , en 
Angleterre. 



P jritis fujiut lgmtlUfus.'^A\. m\n. iiS. t. 
Voyei le CauL raif. de 1771. art. 1084- 109 j. 



$ J. 2. Autre morceau de la même efpêce : 
du Comté de Nottingham. On y diRingue 
Je palTage de la pyrite martiale en crêtes de 
coq ( ^ D. 17. ) à la mine de fer brune ou 
hépatique de même forme. Le centre deplu- 
Reursdes criRaux quicompofent cegrouppe, 
eR encore à l’état pyriteux : les cavités aif- 
fées par la galène décompofée , font remplies 
de petits criRaux de mine de plomb blanche* 



^ J. 3. Mine de fer hépatique y en partje mam- 
mélonnée,& en partie criRallifée en cu- 
bes , dont pluReurs ont leurs angles tronqués. 
Elle eR en partie recouverte d’une ochre 
jaunâtre ou couleur de rouille , & parfemée 
<ie petits criRaux de roche à deux pointes , 
dont l'altération eR auRi très-fenfible. 



Cette mine, de même que les précédentes , réfulte 
é'une Pyrite martijle de même forme. Celle<i , par le 
long féjoiir qu'elle a fait i l'air , a perdu le foufre qui la 
minéraliroit. Son féjour à l'air libre elt indiqué par de 
petites racines delTcchées , logées dans Tes cavités. 

« 

^ J. 4. Mine de fer hipatique , criRallifée en 
cubes ou parallelepipedes reèJangles , Rriés 
fur toutes leurs faces: tfl de crifi, p. jyy, 
var. 2.) de Sibérie. La pyrite cuivreufe te- 
nant or , qui par fa décompolition a donné 
. luiiiànce à cette mine de fer , eR encore très^ 
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fenfible dans la fraâ^ure de ces cubes : c’ed 
la feule différence qu’il y ait entre ce mor- 
ceau & celui dont on a donné la defcription 
parmi les mines d'or ( O A. 3.) lequel ne 
contient plus rien de pyriteux. 

M. Sage ayant eu otcaliun de faire l’efTai de plufieurs 
mines apportées de Sibétie par feu M. l’Abbé Cbappc 
d'Haiitcroclie , il a reconnu que l'efpèce dont il s'agit, 
étoit minéralifée par l’jitidt rurin comme la mine de 
fer ftathùjne; aurfî en a-t-il fait mention parmi cet 
«lerniètes, en avertiflanc néanmoins que cette mue d» 
fir brune en cubet ftriei , de Sibérie , de même que celle 
de même forme qui a été trouvée fris de Montbard en 
Bourg''"ne , ne produifoient que i { livres d’Acide ma- 
tin par quintal , tandis que le 1er fpathiqoe ordinaire en 
donnoitiufqu’à livres. {^Faytz.fesElém. iemn.doe. 
f - 2t O , Si. Ion Exam, cLym. f. a Ô" /"'s'* 

^ J. y. Fragment de la Pyrite mtrtialetn glo- 
bules , décrite ci-après ^ C. Le centre , . 
qui n’a point éprouvé d’altération , conferve 
fon tiflu aiguillé & fa couleur métallique 
d’un jaune pâle : la couche qui fuit immé- 
diatement , eft encore pyriteufe, mais terne 
& d'un gris jaunâtre: celle qui lui fuccede , 
cft à l’état de mine de fer hépatique & n’a plus 
rien de pyriteux ; enfin la couche extérieure, 
plus décompofee que le refte , eft à l’état de 
chaux pure ou de fafran mars naturel. 

2 J. 6 , Deux marcalfites cubiques, liftes , fo- 
litaires, & un grouppe de marcaftites à 1^ 
facettes , dont l’extérieur décompofé eft a 
l’état de mine de fer brune ou hépatique* 

Pyrite fufetts cubitus* Wall. min. 118. j. 

^ J. 7, Trois marcaftites folitaires , rombo'i- 

dales 
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- tiales ( ^ D. lo) entièrement décompofées ) 
la plus grande a été cafTée en deux , pouf 
faire voir fon intérieur qui eft à l’état de 
mine de fer brune ou hipatique , mêlée d’ochret 

^ J. S. Mine de fer htune > cylindrique , ou en 
tuyau niammélonné , qui paroît provenir de 
la décompofîtion d’une pyrite martiale de 
même forme. 

^ J. 9. Un morceau fingulier de mine de fet 
hipàtique , en faifeeaux lumelleux , mêlés de 
marcaflîtes oftaëdres pareillement décom- 
pofées & de couleur brune : le tour efl dif- 
pofé circulairemenr autour d’un noyau de 
mine de fer limonnetife. en très petits grains» 
( ^ Q. 4. ) Bohême. 

ESPÈCE X. 




lus îrs Fs R BLAtiCUS ARSkStCALS^ 

K. 



Minera ferri arfentcalis, alba. 

Mine de fer arfénicale . ou fer combiné avec 
l’arféoic. Monn. expof. deS min. p, 8l. 



Cette efpèce , qu’il ne faut pas confon- 
dre avec le IVolfram ou prétendue 'nmd 
fU fer arfénicale dcWallerius, approche 
beaucoup delà pyriteblanche appellée mip- 
pickèl par les Allemands ( oo B ). Elle en 
dihfere cependant; en ce qu’elle eH plui 

I 
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riche en fer, & beaucoup moins chargée 
d ’arfénic. Suivant les efîais de^ M. Sage , 
cette mine rend par quintal 66 livres de 
fer , une livre de cobalt , 8 livres de foufre 
& livres d’arfénic.Lorfque cette mine 
contient un peu d’argent, on l’appelle mine 
hLanche (C argent {!> M). Si déplus elle 
contient du cuivre , on l’appelle mine de 
cuivre blanche ( Ç E. ) ou mine di^ argent 
gcife( ) ; mais alors la portion d’arfénic 

eft plus confidérable & celle du foufre 
beaucoup moindre , ou meme nulle. La 
mine de fer blanche arfénicale diffère aufli 
de la mine d'arjénic grife ou fuljureufe , 
( 0-0 C. ) en ce que -le foufre eft en plqs 
grande quantité dans cette dernière , ce 
qu’on reconnoîtaifément à là couleur bru- 
ne , mêlée de jaunâtre. Suivant les expé- 
riences de M. Brandt, les mines de fer ar- 
fénicales doivent être fortement grillées ; 
car quand l’arfénic vient â s’unir au fer par. 
la fufion , on obtient un fer cajfant à froid , 
dont il eft très-difficile de dégager l’arfénic. 
Voyez lesMém. de l’Ac. de Stockholm , 
tom. XIII,an, lyy 1 . , ^ 

2' K. I. Mine de fer blanche arfénicale, à petits 
points brillans , dans da quartz : de Freyberg, . 

^ K. 2. Autre morceau de cette efpèce , qui 
m’a été donné pour être de la nouvelle Angle~- 
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• Ufrt, Sa couleur eft en quelques endroitsblan* 
che& brillante, mais jaunâtre dans d’autres. 
Toute fa furface eft enduite d’une effloref^ 
cence de cobalt, qui pourroit faire prendre ce 
morceau pour une mine de ce demi - métal. 
Mais 1°. ce minéral expoféau feu , dans uil 
teft à rôtir, a répandu des Vapeurs jaunâtres, 
très-fétides, où l’odeur defoufre& d’arfénic 
étoicfori lenfble. 2°, Quatre gros de cette 
mine, après avoir été calcinés, ont laiffé 2 gros 
10 grains d’une matière d’un rouge pour- 
pre foncé , en partie attirable à l’aimant. 5°. 
Un demi gros de cette mine calcinée , ayant 
été fondu avec du borax , a donné un régule 
qui pefoit 24 grains : fa couleur relTembloic 
aflfz à celle du cobalt , mais elle palTa promp- 
tement & devint brune. 4”. Ce régule eft 
très-fragile; réduit en poudre, il prend une 
couleur noire & eft attirable à l’aimanr. 
J . Ayant été palTéiè la coupelle avec 8 par- 
ties de plomb, on n’a rien obtenu de lin ; U 
coupelle avoit rejetté fur fes bords des feo- 
ries noirâtres & a eu de la peine à fe faire. 



ESPÈCE XI. 




ÉMATITE FIBRSVSE 
OU SASGVIN E. L. 




ein desAUem. 



FIctmaùui feu ferrum fchiflofum, Auftor. 

Minera ferri calciformis para , indurata , ctruUf’ 
cens ,velnigra, velnigrefcens t ytl rubra, vtl 
fiava. Cronft. min. 203 , 204, 20y , 2o5. 

Minera mardi vitrta, feu nucUus Lemantx.W oit, 
min, 31, - 

^ va* 



DE Minéraux: 
tallifée , ou du moins fa criftallifation eft 
fortconfùfe, comme on le remarque dans 
la Malachite ( ? M. ) qui eft un dépôt for- 
mé par un guhr cuivreux , de même que 
X Hématite en eft un formé par un guhr mar-^ 
liai. Cette efpcce , qui eft ou fibreufe ou 
mammelonnéci, rend , fuivantles elfais de 
M. Sage , J 4 livres de fer par quintal. N’é- 
tant point minéralifée, elle n’a pasbefoin 
de pafler par le grillage, avant d’être jettée 
à la fonte. Wallerius ditque cette mine 
donne quelquefois au quintal jufqu’à 8o 
livres d’un fer aigre & calTant , qu’on à 
beaucoup de peine à rendre malléable : M» 
Lehmann en porte le produit jufqu’à 6 o & 
70 livres, mais il eft rare d’en trouver d’auflî 
riches. 

» 

^ L. I. Hématite fibreufe , bleuâtre & cha- 
toyante : de la Principauté de Naflau. 

L. 2. Hématite pourpre, gTÎveUt^tànÇitiOTar^ 
mée , de ce qu’elle imite le plumage de la gri- 
ve ou de l’étourneau , par des veines en zig- 
' zag fines & ferrées » d’une nuance plus claire 
que le fond t àlEibenfiock , en Saxe. 

Cette efpèce . qui eft la vraie Sttnpiine ou Crmjm» 
rouge du commerce , a peu de dureté ; elle eft douce te 
Comme onélucule au touclierj frottée fur un papier 
blanc , elle le colore en rouge brun, de même que Isa 
mine de fer micMte't rouge ( ci-après Efp. XIII. } qui p^ 
toit n’eue qu’une vaiiété de cette efpéce. 

liij 
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^ L. 5* Himatite rougt , luifante , protubéran- 
cée , ou en petits boutons polygones, dont les 
Arles fe concentrent : de PUtu , en Bohême. 

C’eft une Hématite de cette variété, beaucoup plus 
dure que la précédente , que quelques-uns nomiueut 
Henutiit crijiallipc. 

^ L. 4. Fragment d’une grande aiguille d*ffê- 
matite rouge , à longues fibres , très-délices . 
qui partent en divergeant d’un même centre. 

Ce fragment a l'apparence d’un morceau de bois •, il 
peut aulli fe divifet en longs éclats fnivant la dircélioa 
de fes ftbtes : ç’eft ce qu’on appelle vulgairement Fcr- 
re:ie d'Ejp.tgne. 

L. y. Deux autres morceaux de la même 
Himaüu rouge ^ à facettes iirégulicres : de 
Saxe. 

L’ufage qu’on fait de cette cfptce , à cau'e de (à 
dureté , pour brunir l'or en feuilles , lui a fan donner le 
nom de Sanguine à brunir. 

^ L. 6 . Hèmatue verdâtre , en cylindres , donf 
les Arles (è concentrent : de W'oifgceng^ piès 
d’EibenAock. 

2 L. 7. Hématite pourpre , tirant fut te brute ^ 
elle cA en partie cylindrique , & en paitie 
prifmatique , ce qui la fait reflembJer à un 
morceau de bois équarri fur plufieurs faces : 
de Bohême. 

^ L. 8. Hématite brune , luifante , à fibres con- 
tournées, qui lui donnent auffi l’apparence de 
certains morceaux de bois : à'Eich^tt , en 

' Saxe . 

^ L.ÿ, Hématite noire, héSDifphérlque & pror 
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• mbérancée , dont la furface cft en partie liflè 
& luifante , en partie granuleufe & comme 
chagrinée ; de Vit-dt-Saulx , près de ParaierSi 
dans le Comté de Foix. 

^ L. lo. /Ttf/nar/renorVî, luifante & protubé- 

• rancée ; du TiUot. 

L. 1 1 .Deux fragtnens d’^Htmattee noire , fui* 
fanre & globuleufe : de Kdlenhal , près do 
Geislautern, au Hartz. La furface de l’un efi: 

• chargée de petits mammelons ; celle de l’an- 
. tre e(i granuleufe & poiutiilce. 

3 L. 12. Autre morceau dont les mamme- 
ions s’allongent en cônes, comme dans les 
üalaâicesu. 

L. I J. Deux Hématites noires, en cylindres 

• granuleux & pro^^bérancés : de Gabelen , 

- pays de Trêves. 

3 L. 14. Hématite noire en grappe & en cy* 
lindres , mêlée d’an peu de quanz: de Foi^t- 
land, 

• Ce morceau a éprouvé une légère altératiou , qd 
lailTe, voir les. coudies nonces, conceorriqucs qui le 
compofenc, 

^ L. 1 5*. Autre Hématite en grappe, dont la 
, décompofition ou minéralifation e(l plus 
avancée que dans le morceau précédent : du 
pays de ’Treves. 

Le fond brun de Tes matnmelons efl comme Uroiixé 
& nuancé de divecles couleurs i mais fe divilâat aifé- 
ment par L-c.iillcs, les parties qui font teflées à nud par 
la chiite des couches Aipérieures , ont perdu leur lui'* 

' - fant , & font de couleur d’ochte jaune ou brune, 
aérieui cft gris de fer» , 1 

liv 
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^ L, 1 6- Autre Hématite en grappe , qui fe mî>» 
néralife, ou dont la furface a palTé à l’état 
de mine de fer micacée , gnj'e { ^ F.J. ) par 
1 adjoniftion d un peu de loufre. 

^ L. 17. Deux petits morceaux é* Hématite 
cellulaire , de Vlfle £ Elbe , dans lefquels ce 
paüa^e de l’hématite à la mine de fer mica* 
cée grife eft trè*: fenfîble. La fuperficie deS 
mamn.elons eft vivement colorée. 

^ L. ï8. Hématite prefqu’entièrement décom» 
pofée & a l’état de mine de fer micacée grife î 
J e peu qui refte de fes mammelons eft de cou- 
leur d or, 

$ L. Hématite brune ^ctWvAe^itti àe^Gabe- 
len , pays de Trêves. • 

^ L. 20, Hématite tiaitin, *Jont les mamme- 
Jons fe ramifient. On remarque dans fes caf* 
fures des dendrites gris de fer , mêlées de 
mine de fer micacée rouge ; àeScheibenbergt 
en Saxe. 

^ L ai. Hématite noire & vîtreufe dans fes 
fraclures ; de Noila , dans le Marquifat de 
Bareith. Elle eft mêlée d’un peu de quartz & 
reflembie à des feories. 

^ L. 22. Autre petit morceau , mêlé de mine 
de fer micacée grife ; de l’Ifle d’Elbe. • 

^ L. 23, Un morceau en deux parties, d’^A 
matité brune mnmmelonnée. mêlée d’ochre & 
d’hématite non fibreufe , mais d’un tilfu plein 
& uni , qui paioît mat dans fes calTures : aEi^ 
k<nJlock» 
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^ Lv24« Himatitt tn cylindres ,x.oti\aTaecec 
corapofée & à l’état d’ochre jaunâtre : elleeft 
chargée de mine de fer fpathlque, en petites 
écailles luifantes, rhomboïdales : de Btndorf^ 
comté de Sayn Al^enkirchen. 2 morceaux 
variés, 

4 L- sy. Hématite noire , granuleufe , dans les 
cavités d’un quartz blanc , en partie criftal- 
lifé : de Freudenjladtt Duché de Wirtemberg. 

^ L. ad. Hématite brune en réseau, ou en feuiU 
les minces, percées à jour : de la Principauté 
de Najjau-Ziegtn^ 

^ L, 27. Un curieux morceau ÿ Hématite 
noire, luifante, en petits mammelons chargée 
d’une mine de fer en petites lames tranfparen- 
tes , qui ont la couleur & le feu du rubis: de 
H ajfau-TÀegen, 

Voyez ce qui a été dit de cette derniere mined-del^ 
fus Efp-Vll. n°.7. M. Lehmann en parle dans Ton 
mtn fur Us Minet, tom. 1. p. 399. de la crad. franç. 

$ L. 28. Hématite noire , en végétation , du 
même endroit que la précédente. 

^ L. 2^. Hématite noire & pyrite cuivrcufè , 
dans une gangue compofée de fpath vitreux 
& de quartz crillallifé : de Bujping, en Lor* 
raine. 

On remarque dans les cavités de ce morceau plufieun 
CriAaux de quartr revêtus d’une couche mince d’Hénu. 
tire ; de pareils criftauz ont été pris quelquefois pont 
des crilhiiu o’héinatite. 









(138 Dlscriptioïi 

ESPÈCE XII. 




É MATITE SOLIDE & 
COMPACTE : £m£RIL. M. 






Smiriil de» 
Allcniamis. 



Smirù lapis^ Auâor. 

Ferrum mitteralifatum, dunffîmumyfufium. Canh. 
min. 72. 

■ mineralifatum , mintrd Jun£imd, ra>~ 
paci, J'olldé , magnai rcfractand , 0 
lore fujco vcl yèrreo.Wallcrius min. 
263. 

»■ ■ amorphum pttrot vltnfctnils. Voir, 

min. 31. 



Cette efpèce différé de la précédente en 
ce qu’elle eft moins riche en fer, & qu elle 
n’eft ni ftriée ni mammelonnée, mais d’un 
tiflu plein , ferré & uni. On la trouve en 
mafles pefantes , très-compaéles , prefqif à 
la furface de la terre, & même en plein air 
dans les montagnes les plus anciennes du 
globe , où elle forme des roches fort con- 
fidérables. Les plus riches de ces Hémati- 
tes, telles que celle de Coné , donnent 27 
330 livres de fer par quintal : celles qui 
ont éprouvé pendant plufieurs fiécles les 
injures de l’air , font moins riches en fer , 
mais leur extrême dureté les fait recher- 
cher, fous le ïiovsk^EmérUf pour polir 
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l’acier , le verre & les pierres les plus du- 
res. Toutes ces mines ne font point attira- 
bles par l’aimant : on donne cependant 
auiTi le nom 6’ tmérii à une autre mine de 
fer attirablc à l’aimant, dont j’ai parlé ci- 
delTus. d G. IJ & i5. 

d M. J . Hcmatiu rougiâtrt tfolideSr compacité 
qui dans fa caflure tire un peu fur le gris. Elle 
vient de l’Ifle de Corfe , où elle a été décou- 
verte en 1771 , près de Corti , par M'* 
Tronfon & BelTon. 

Cette mine ne donne dans le grillage aucune odeur 
de (bufte ni J’aefénic , & peut être traitée fans fondam. 

d M* 2. Hèfiiatite folldt, rougeâtre, mais grife & 
luHantedans fescalTures: un de fes côtés , qui 
paroît avoir été expofé aux injures de l'air , 
eft chargé d'un quartz blanc , cellulaire. 

d M. 3 . Hématite folide, grife , du Pays de Naf- 
fau , près d^Fmis. Ses cavités font tapiffées 
de mine de fer micacée grife. ( Voye^^ d F* 
3. & ^ L. 16.) 

d M. 4. Hématite folide, noirâtre, qui , dans 
fes caüures , eft d’un gris de fer luifant : du 
Tdiot. 

ÿ M. J. Emeril rouge du Commerce , ou roche 
quartzeufe très-dure tenant fer : elle a quelque 
reflemblance avec le Jafpe rouge. 

Ce morceau a rendu à l’cflai ii livres de fer par 
* quintal. 

d M. 6. Emeril rouge fond , ou quartz opaque 
V coloré par le fer qu’il contient: de Laengbant ^ 
en Wcnnelande* 
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ESPÈCE XIII. 




ÉmâTITE rHlABLB^ 
EN PAILLETTES N.) 



»m des Allem. 



Hamaùtts ruber fquamojus, Cronft. min. 20C, 

3. b. 

Mica fcrrta,rubra.'^ a\\. min. 2 . 66 , 2. 

Ferrum intraeîabiU mbricans , rubrumqut , pmctii 
impalpabiübus , nitidis. Syft. nat. XII. I4I. 
n® 23. 

Mine de Fer rouge micacée. Sage^ EUm^ de mia, 
doc. p. zOÿ. efp. XI. 



Cette efpèce ne différé de THématite 
rouge , appellée fanguine à crayon , que par 
fon tiffu plus lâche & comme écailleux, 
rempli de petits points luifans. Elle eft 
graffe au toucher, comme la Molybdène , 
& tache les dbigts d’une couleur rouge 
foncée. Cette mine , fuivant M. Sage , 
produit un très-bon fer ; elle eft même 
affez riche & n’a pas befoin du grillage, , 
puifqu’elle n’eft minéralifée ni par le fou- 
ire , ni par l’arfénic, ce qui joint à fa cou- 
leur , fuffit pour la faire diftinguer de la 
mine de fer micacée grife , ( S F.) que al- 
lerius & quelques autres avoient rangée 
avec elle ibus la même efpèce. 
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^ N. J. Hématite friable en paillettes , d’un rou^ 
ge-pourpre foncé, qui onc peu d’adhérence 
entr’elles , fi l’on en excepte quelques parties 
' difpofées par couchts plus folides. La lurface 
de ces dernières eft aflèz lifle, fans êtrcfpé- 
culaire, comme celle des morceaux fuivans : 
à'EièenJîock , en Saxe. 

Ce morceau a tenclu livres de fer par qu'nal. 

^ N. 2. Un morceau de la même Hématiui 
ou mine de fer rouge micacée ,àom. la fuperficie 
lifle Sc luifante , réfléchit les objets comme 
un miroir. 

$ N. 5 . Autre, où cette Hématite friahU & 
fpéculaire n’eft que fuperficielle , fur une Hi“ 
matité rougeâtre , f 'olide , compaâe & aflèz du- 
re , pour donner des étincelles lorfqu’on 1 r 
frappe avec le briquet. 

il J J l ■ 

ESPÈCE XIV. 

Leurs d^Hématite , 
ou M I N E D E Fer 
SPONGIEUSE. O. 

Flores heematit(evt\ minera ferrifpongiofa. Nobîs. 
Mine de fer noirâtre , cellulaire & très-légère i 
Sage , Elém. de min. doc. p. a/a. Ejp. XIIL 

Soit que cette efpèce provienne de la 
ddeompofition d’une hématite noire , ou 
iqu’on la regarde comme un guhr ferrugi* 






Eijin - Untnen des 
Allemands. 




,f43i Description 
neux quîadéjàprisdelaconfiftence, c’eft 
'* toujours une chaux de fer très-atfJnuée , 
quia été remarquée depuis peu dans les 
mines deJi'uni/:? en Thuringe 6c dé Noëlt 
dans le Marquifat de Bareith. Tantôt elle 
forme des mafles cellulaires & protubdran- 
cées d’une Idgereté fingulière : tantôt elle 
iiKrufte, fousla forme d’une efflorcfcence 
granuleufe , la furface & les interflices de 
certaines hématites. Dans l’un & dans l’au- 
tre cas , cette Fieur déjà eft très-friable, 
douce au toucher , nuancée de gris & de 
rougeâtre; quelquefois luifante comme l’or 
Ou {'argent Je chat , quelquefois brune 6c 
obfcure, & s’attachant aux doigts pour peu 
qu’on y touche. M. Sage dit qu’elle con- 
tient du cobalt : la rareté de cette mine n’a 
pas encore permis d’évaluer, par l’elfai , 
quel peut ^ôtre fon produit. Quoiqu’il en 
foit, le nom de fleur de fer lui convient 
beaucoup mieux qu’à la flalaSite calcaire de 
Stirie , connue fous le nom impropre de 
flos ferri. 

d O. I. FUurs (T Hîmatiufpongltufes ,Çoxis\a. 

forme d’une ma(Te globuleufe , très-légère , 

■ d’un gris rougeâtre , & qui colore les doigts; 
de Moi la. 

Voyez le C.ital. rai f. Je 1771,8:1. 11 ^ 9 - 1164 . 
d O. 2. Fleurs àl’ Hématite epanuleufes , d’uit 
gris argentio . dépofées fur un,e hématite 
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• Tioîre en partie décompofée : deA!«n/V{,ea 

' Thuringe. 

^ O. 3. Flturs iPffémanteTtoires, fuperficîeir 
ks, dans les cavités d’une hématite brune, 
mclée de mine de fer micacée grife , d’ochre 
martiale Si de petits crillaux de fpath très- 
<iiaphanes : des Pyrénées, 



ESPÈ.CE XV, 

M /ATE de FER( cüireif 

SPATHiqUE P. f trtx. des Allem-inds. 
Minera marùs fpatofa feu Minera chatybh 
Au(ftorum , vulgô Mine rTacier. 

Minera ferri atbafpatiformiSy Wall. min. 2^^. 5, 
Ferrum j^atofum , colore gilvo feu badio, Wolt, 
min. 31. 

■ intraclabile albicans , fpatofum, Syft; 

nat. XII. i4i.n°. ad. 

Terra calcarea marte intimé mixta, indurata.QTonX, 
min. 30. 32. 33, 

Cette efpèce eft mindralifëepar XAcid* 
marin , kquel s’y trouve, fuivantM. Sage, 
dans la proportion de 3 j à 40 livres par 
quintal. Elle meparoît devoir fon origine 
à du fpath pdnétré & ddeompofe par le fer 
qui provient delà ddcompoütion des pyri- 
tes par la voie humide. En admettant cette 
«anfmutation , il y a lieu de prdfumer 
qu elle s’opère delà manière fuivante ; Si 
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l’Acide vitriolique étendu d’eau , qui feft dô 
véhicule a la terre martiale , vient à ren* 
contrer un fpath calcaire, celui-ci s’altère, 
fe décompofe , fans perdre la forme qui 
lui eft propre , mais en fe décompofant il 
réagit fur l’acide vitriolique chargé de fer ; 
par -là cet acide fe modifie & paffe à l’é- 
tat âi Acide marin,\j3L Mine de jer fpaihicjue 
eft ordinairement blanche ou grife : celle 
qui eft fauve , ou rougeâtre , ou jaune , ou 
brune , ne doit ces couleurs qu’aux difté- 
rens dégrés d’altération qu’elle a reçus dans 
le fein de la terre. Sa forme eft prefque tou- 
jours lamelleufe&rhomboïdale, comme le 
Spath calcaire; cependant elle prend aufti 
quelques-unes des autres figures qui font 
propres à ce genre de pierre.Ëlle eft plus ou 
moins dure , & fouvent aflez pour donner 
des étincelles lorfqu’on la frappe avec 
le briquet. Il eft rare d’en trouver qui fafle 
effervefcence avec les acides : la plupart 
de celles qui font dans ce cas, ne font qu’un 
Spath calcaire plus OU moins riche en fer , 
mais qui n’a point reçu le dégré d’altération 
néceflaire, pour être à l’état parfait à.tfer 
fpathique. Cette mine ne doit point être 
torréfiée , à moins qu’il ne s’y trouve en- ^ 
core des pyrites non décompofées. Lorf- 
qu’on l’expofe au feu , elle devient en un 
inftant noire & attirablepar l’aimant, ce 

qui 
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qui fournît un moyen très-prompt & très- 
facile de s’aflfurerde la prèfencedu fer dans 
cette mine. Wallerlus , qui la confond 
avec une ftalaèlite calcaire blanche rami- 
fiée , connue fous le nom impropre de iios 
fèrri J dit qu’elle peut rendre depuis 30 
jufqu’à 60 ôcmême po livres de fer par 
quintal ; maiselle èn produit rarement plus 
de 5p à 40 livres. La bonne qualité de 
ce fer 6c la facilité avec laquelle il palfe 
à .l’état â'acier , ont fait donner , par les 
Allemands, aux haines de cette efpèce , le 
noni de Mims (T acier, ( Stahl-ftein. ) 

^ P. I. Mine de ferfpathlqut blanche ou à’ an. 
gris clair, en petites lames rhomboïdalcs lui- 
fantes , gronppées comme celles des fpaths 
perlés. Elles font entremêlées de petits crif- 
taux de roche & de marcaûitcs colorées : de 
, en Thuringe. 

^ P. 2 . Autre morceau delà même variété, 
dans lequel les pyrites cuivreufes , violettes 
& azurées , font accompagnées de pyrites 
martiales & de petits crillaux de félénite prif- 
matique , très-diaphanes. « 

^ P. Mine de fer fpathique grife , en petites 

lames rhomboïdales , chargées de pyrites 
martiales 8c cuivreufes : du même endroit 
que les précédentes. 

- Dans ce morceau la mine de fer ffathijue eft entremêlée 

d’im rpach calcaire blanc de même forme , auquel elle 
paroù deruir fon origine. 
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^ P. 4. Mine de ftrfpathtqut blanche ttn criC- 
taux lenticulaires , luifans & chatoyans, for- 
més par l’aggrégation d’une multitude de pe- 
tites lames rhomboïdales : ces cridaux , qui 
font pofés de champ , comme ceux des fpaths 
dits en crêtes de coq,ont pour bafe un grouppe 
de cridaux de roche & de tnîne d'argent grife 
en criflaux triangulaires, ( 3) E. I . ) On y re- 
marque auffi quelques marcaffîtes cuivreufes 
pyramidales, ( ^ F. i.) dont la forme ed 
abfolument la même que celle des cridaux 
de mine d’argent grife. Ce curieux morceau 
vient de Baygorri , en bafle Navarre. 

^ P. y. Deux échantillons de mine de fer 
fpathique grife . en petits cubes thoml^éaux 
très-réguliers: AeVoigtland. 

' ^ P. 6 . Mine de fer fpathique blanche, en maflo 
irrégulière formée de lames rhomboïdales 
comme le fpath calcaire : èCAlvar , en Dau- 
phiné. 

On voit fur ce morceau l’altération que cette mine a 
éprouvée à fa furfuce , qui e(l brune & enargée d’ochte. 

^ P. 7. Mine de fer fpathique grife Sc tirant 
fur le fauve ; elle ed en maflè folide , lamel- 
leufe : de Noëla , dans le Marquifat de Bareith. 

P. 8. Autre morceau dont la couleur s’al- 
tère jufqu’aubrun foncé ; d’Alvar. 

^ P. p. Mine de fer fpathique blanche & rou- 
geâtre : de Bendorff, dans l’£leâorat de Trê- 
ves, 

^ P. 10. Autre du même endroit , chargée de 
marcadites & de verd de montagne. 
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^ P. II. Mine deftrfpathîqut blanche & brune , 
mélée de mine de cuivra jaune : de Htnen , 
Pays de Cologne. 

^ P. 12. Autre morceau, chargé de galène,' 

$ P. 15. Mine de ferfpathique noire ou d’un 
brun luifant, qui a fait donner à cette variété 
par quelques - uns le nom de fpéculaire : du 
Hart^. 

S P. 14. Autre morceau de la même variété, 
mais entremêlé de fpath calcaire blanc , de 
Pyrites cuivreufes & d’un peu d’ochre mar- 
tiale : du Han^, 

Les parties brunes , m^me celles qui n’ont aucun 
conuét avec le fpath calcaire blanc , font eiferveicence 
avec l’acide nitreux , quoique déjà pénétrées par le fer. 
Ce morceau paroîc donc indiquer le paflnge du (j'ath 
calcaire à l’état de fer fpathiqu* , par rinterniède des 

, Pyrites qui fe décompul'ent : ce meme paffage fc fait 
encore remarquer dans les morceaux décrits ci^deflus , 

Ç H. II. Si 15. 

ÿ P. 1 y. Mine de fer fpathique brune en petites 
lames rhomboïdales, grouppéesen mamme- 
Ions & chargées d’un fpath calcaire de mê-, 
me forme , coloré mais non miaéralifé pat 
le fer : de Kunit^ , en Thuringe. 

Voyez le Caul. raif de 1771 , art. r 1 1 S. 1055 & fuiv, 

^ P, 1 d. Spath calcaire pyramidal triëdre , 
coloré en brun par le fer qu’il contient , fana 
avoir été décompofé, comme les précédens : 
de Kunit^. ^ 

^ P, J 7, Spath calcaire blanc rhomboïdal , 
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. dontlaAiperfîcie, mêlée de pyriteï cuivteu- 
fes , e(l à l’état de mine de fer Jpathiqut : quel - 
ques endroits de ce morceau font enduits de 
verd de montagne, 

ÿ P. l8. Mine de fer fpathique grife f j aune & 
brune , mêlée de petits criftaux de roche d’un 
blanc max: Voigtlaad. 
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ISE DE Fer LIMON- 
NE USE. Q. 



{ 



Eifin-flein. Lefi -Jlein. 
See-itix. des Allern. 



Tophuf martis vel minera ferri fubaquofa feu pa- 
luflris. Auâor. 

Ferrum argillâ mineralifatum , minera intrinfed 
colore ferreo, velcaruleo, Wall. nain. 26 1 . 

Minera ferri calciformis para , friabilis , concreta 
inglobulis, vel in granulis , vel leruicularis% 
Cronft. min. 202. A. 2. a. b. c.d. e. 

Minera martis pijiformis vel in globulis minutis. 
Wolt. min. 31. 

Tophus Tubalcaini feu humofo-ochraeeus.Sy ft. nat. 

XII. 187. n“. y. 

Mine de fer commune ou marécageufe:teAflja/i« , 

. Arides min. mitaL p, iji.trad. fri. 

■ — — « — <— en grains ou par couches. Sage , 
Elèm. de min. doc. p. 207. 

■ I ■ - en chaux jaunâtre ou rougeâtre , ou 
grife , &c. Monn. Expof. des min, 
* « p. 83, &fûv, 6' S* 
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Les mines de fer de cette efpèce, au fïi 
variées dans leur forme que dans leur tiflu^ 
font toutes des mines detranfportou de fé- 
condé formation, que l’on trouve dans les 
couches & même à la furface de la terre. 
Elles font la plupart , des réfultats du vi- 
triol formé par la décompofition lente dès 
Pyrites martiales. Ces dépôts ochracés va- 
rient beaucoup dans leur couleur, à caufe 
des différentes terres auxquelles ils font 
unis : il y en a de làblonneux, de graveleux, 
de calcaires & d’argilleux ; mais en général 
leur dureté eü peu confidérable & ils ne 
font pas attirablespar l’aimant. Ilscontien- 
.nent fouventdu zinc , qui fe fublime dans 
l’opération de la fonte , comme l’a très- 
bien obfervé M. Grigndh. Ces mines étant 
moins pures que l’hématite , font auffi 
moins riches ; elles rendent depuis 2 y juf- 
qu’à 40 livres de fer par quintal. La qualité 
de ce fer varie fuivant la nature de fa terre 
non métallique avec laquelle l’ochre mar- 
tiale étoit mêlée: c’eft même delà qualité 
de cette terre non métallique, que dépend 
la fufibilité plus ou moins grande des mi- 
nes dont il s agit 

i. • 

^ Q. r. Mine Je fer limonneufe rougeâtre , 
qui , dit on, contient un peu d’or. Elle eft 
connue fous le nom de roujper de Pontoife, 

Kiij ■ 



ijô Description* 

^ Minera fcrri fubatfuefa Wall. mîn. itfl. r, 

^ Q. 2. Mine de fer limonneufe en globules , de 
la grolTeur d’un pois & au deHous ; deFraa- 
cht-Comti» 

Minera fcrri fubajuafa globefa. Wall. min. itfi. f. 

Q* 5- Autre , en très-petits grains détachés, 
auxquels on donne fouvent le nom d’Oo//«j, 
à caufe de leur relTemblance à des oeufs de 
poilTon. Elle vient du même endroit que la 
précédente. 

^ Q. 4. Mine de fer limonneufe en très-petits 
grains, dans une pierre calcaire : aulS de Frarn 
cht Comté. 

On mêle cette mine en petits grains avec celle â plot 
gros grains ( var. a, ) pour faciUtet la fiifion de cette 
derniere , qui e(l argilleufe ; mais celle à petits grains 
peut être traitée à caufe de la pierre calcaire dans 
laquelle elle fe trtwe , & qui loi ferttie fondant. 

^ Q. j". Mine de fer limonneufe en petits grains 
difpofés par couches de j à 6 lignes d’épaif- 
feur. Cette mine , dont l’intérieur eft d’un 
bleu noirâtre , eft couleur dérouillé à fa fur- 
face. On la trouve dans les environs de 
Beauvais : elle tient un peu d’or. 

' Minera firri fabaquafa nigro-eoerulefiem. Wall, min; 

ISI. J. 

^ Q. 6 . Mine de fer limonneufe en géodes , ou 
formée per couches mincesautour d’un noyau 
mobile : de Lorraine.] 

On lui a attribué pludeurs propriétés fabttleufês fout 
le nom à'Ætiu 00 {itrrt d" a>gU. 
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^ Q. 7. Mine dt fer terreufe, d’un gris roufll* 
tre, à particules très-fines : qui ont peu d ad- 
hérence entr’elles ; à'AngUuTre, 

Elle eft connue dans le commerce fous le nom de 
Tierrt fotirrie. 

^ Q. 8. Mine de fer lenticulaire , rougeâtre , 
avec des empreintes qui paroilTent dues a de» 
entroques. 

^ Q. p. Cadmie des fourneaux où l’on fond 1 ^ 
mine de fer en grains de Champagne. 

* ' Cette Cadmie m’a été donnée par M. Gr»ÿro», qui 
le premier a obfervé que nos mines de fer limonneulcs 
comenoient du Zinc. 
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^ safra^t VE Mars NATIF. s\. 
chra martis Çevtochraferrea. Auftor. 

’.rri terra prxcipitata , non mineralifata, Wall. 

min. 262. ivr 1 

errum terreum , luttum ,fnabile. W<^r. min. J I ► 
'chra ferripulverea luteavtlrufa>Syn,ViÿXt XII» 

102. n°. I & 2. ... 

lineraferri calciformis pura , friabilis , pulveru~ 
lenta , lutea vel ntbra. Cronft. min. 202. A. 
1. »• . 

'yruts ockram refereas. Bom. miner. 2. p. 13» 

Cette efpèce ne différé de la précé- 

Kiv 
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îp Description 
dente , qu’en ce qu’elle eft plus pure , & 
que les particules qui la compofent ont or- 
dinairement moins d’adhdrence entr’elles. 
La plus pauvre en fer eft rangée parmi les 
terres ôcn’eftd’ufage que dans la peinture; 
mais il s’en trouve quelquefois d’aflfez riche 
pour mériter l’exploitation. Il y a des 
ochres jaunes qui , fuivant M. Sage , ren- 
dent jufqu’à ^8 livres dé ferpar quintal. M. 
Lehmann a aufli obfervé que les terresjjf- 
rugineufes, telles quel’Oc^r^, contenoient 
fouvent une grande quantité de fer.‘ Il 
r’eft pas raie de rencontrer des Pyrites mar- 
tiales totalement décompofées par la perte 
de leurs principes minéralifans ; le fer 
qu’elles contiennent eft alors à l’état d’O- 
cÂ/v ou'de chaux pure ;& quoiqu’elles con- 
fervent leur forme primitive , elles ne font 
plus allez dures pour faire feu avec le bri- 
quet ,• à moins qu'elles nefoient encoreen 
partie à l’état de mine àtfer brune ou hé- 
patique. ( <J J. ) 

R. I. Mine de fer ochreufe en rognon : du 
Diocefe Elle provient de la décom- 

polition d’une Pyrite martiale en globules, dont 
elle a confervé la forme. Elle eft celluLire 
dans fon intérieur où l’on remarque quelques 
parties qui font encore à l’état de mine de fer 
brune ou hépatique. 

, Pyrites tehracta , ariJ» , fm^ilis àr ceÜHlarit. Bon», 

mio. !• P» 14» 



# 
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M ise de Fer figurée , ou Corps étran- 
gers pénétrés par te Fer. S. 

Corpora ptngrina marte feu pyrite Imprœgnata, 
Cronft. min. 2^7. C. 

Larvct ferriferce feu ftrrum calciforme vel mînerali- 
fatum corpora peregrina ingt tJjum.Cr on[k, min. 
S.ÿl, c. I. & 2ÿ2. c. 2. 



On comprend fous cette dénomination; 
1 °. Les corps du Régne végétal ', tels que 
\t^ bois racines y àic. qu’on rencontre 

foit dans l’état pyriteux , foit dans 1 état d’o- 
chre après la vitriolifation de la Pyrite. 2 °. 
Les corps du Régne animal , tels que les 
madrépores ^ les ourjinsj les coquilles , les 
os des quadrupèdes , &C. que 1 on trouve 
aulTi foit dans l’état pyriteux , & alors on 
peut les ranger dans l’efpèçe de la Pyrite 
martiale ( 5 H. OU ^ È ) ; foit dans l’état 
d’ochredue à la décompofition du vitriol 
martial , par l’intermede de la terre cal- 
caire; ils appartiennent alors à la min: de 
fer ochreuJe{ d R. ) & quelquefois à la 
mine de fer hépatique { d J . ) 



' d S, I, Cornes d'Ammon , les unes pyriteufes , 



1J4 Description 

les autres mînéralifées en fer ; de Suiÿi & de 
Franche-Comté. Parmi ces dernieres, il y en 
a de brunes , de couleur de rouille , & d’au- 
tres qui font incruftées d’une couleur d’or fu- 
perficielle. Les plus décompofées font dans 
une mine de 1er en petits grains femblables 
à des Oolites.( S Q- 3 -) 

^ S. 2. Grouppe ( 3 ^ 0 Jlréopecilnîtes mînéralifées 
tn fer : des environs de Ccblents, 

ÿ S. 3. Amas (T Entro(}ues radiées , minérali- 
fées en fer : de la Principauté de Saint. 

^ S. 4. Idem , avec un Madrépore fongite aullî 
minéralifé. 

^ S. y. Hyfléroütes ferrugineufes : à’Oberlan- 
fiein. 

L’Hyftc'rolite eft le noyau d’une Poulette ouTdie- ‘ 
biatule folTile. 

^ S. 6 . Grouppe de petites cornes ePAmmon 
inincralife'es en fen: de Freyenwald. 

Elles ont palTé pat l’état pyriteux , & font entremê- 
lées de petites cames non minécalifées. 

^ S. 7.7cA(yo//r^ ferrugineufe, ou poifTon en 
relief, minéralifé en fer , dans du fehifte : de 
la Principauté de Salm. 

Ce poiffon paroît être de l’efpcceïu Mtufnier. 

^ S. 8. Autre Ichtyolite à l’état de mine de fer 
brune ou hépatique , dans une boule fehif» 
teufe , ovoïde & comprimée ; àîllménau. 

Ce morceau, qui eft en deux paities, a paflé par 
l’cui de PyriieaùvrtHfe ; il eft mêlé d’un peu de vetd 
de momegne- 
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^ S. J. Bois minéralifè ferrugineux , à l’érat 
d'ochre ou de fafran de mars natif : de la 
Lorraine Allemande, 

^ S. lO. Bois minéralifé pyriteux : de Pi- 
tardie, 

w ■ B r B 
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J. Iss DE Fer bleue ou alkaline. T. 
Calx mdrtialis phlopflo juncla & alcali pracipi^ 
tata, Cronft. min. 208. p. 

Terre martiale bleue ou bleu de Pruilè natif : de 
M. Cronftedt. Ibid, 



M. Cronftedt eft jufqu’à préfent le feul 
Minéralogifte qui ait parlé de cette efpèce. 
Ceft, fuivant lui, la chaux du fer unie au. 
phlogiftique & précipitée par un alkali. On 
la trouve, dit-il, fous la forme d’une pou- 
dre bleue dans la tourbe des plaines de Sca- 
nie, de même qu’à "W^eiflenfelsenSaxe, 
& à Nordland en Norvège. M. de Jufti 
a parlé à' mine eP argent alkaline.{ 1 >(^.) 
Les Crijlaux d’a:^ur de cuivre font aufli , 
félon JVi. Sage , une mine alkaline ( ? N.) 
mais ni l’un ni l’autre Auteur n’a fait men- 
tion de cette mine de fer alkaline. 



« 
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\£Ike de Fer charbonneuse ou 
jVi. combustible. V. 

Mimra ferri phlogiflica, Cronft. min. l6l B. 



Cette efpèce , dit M. Cronfledt , ne pa- 
roît pas différer fenfibletnent du charbon 
de terre ou de la poix minérale, mais elle 
eft plus dure. Cet Auteur en diftingue deux 
variétés ; l’une qui eft fixe au feu , & qui , 
lorfqu’on la brûle, donne une flamme foi- 
ble & de peu de durée : elle conferve la 
forme qu’elle avoir avant la combuftion ôc 
perd feulement un peu de fon poids : fon 
produit va jufqu’à 50 livres de fer par 
quintal ; l’autre , qui eft volatile, fe diffipe 
prefqu’en entier fous la mouffle & ne laiffe 
après elle qu’une petitè quantité de chaux 
de fer , mêlée quelquefois d’un peu de 
cuivre. Elle eft inaltérable lorfqu’elle a le 
comaâ des charbons. 



M. Cronftcdt met encore au nombre des mines de 
fer 1 1 Pouzzolttue des environs de Ktifles & de Civit* 
l'ecchi». oui, dit-il, eft d’un brun rougeâtre, riche 
en fet & aflez fufiye , de même que le Cément endurci 
des environs d* Cologne , qui eft d’un j.tune blanchâtre Se 
qui contient aulH' beauconp de fer. 11 dtlignc aïoli ces 
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deuj efpèces qui ont l.i propriété de s’endurcir promp- 
tement dans l’eau ; Calx Martis itrri into^nitÀ aquii 
indurefcerite mixt». Ctonft. min. 109. 4. , 

Il patoit auffi que M. Cronftedt , trompé fans doute 
pat de faux Criftaux â' Etain blancs , les a tous regardés 
indillinélement comme une mine de fer, qu’il déligifc 
par la phrafe fuivante : Ferriim calàfnrme terrà quàdam 
incognità imimi mixtum. Cronll. min. iic. i. 

»> Cette clpcce, dit-il, improprement appcllée Cri/^ 
n taux d’Eiain blancs , reflcrable aux grenats & aux 
» criflaux d’étain , & ell prefque aulTi pefantajgue la 
O mine d’éiain pure, mais elle ell tore rcltaémre & 
» di/Hcile à réduire; cependant on en a tiré plus de 30 
B livres de fer par quintal. Elle ell , continue cet Au- 
B teur , tantôt folide & en petits grains rougeâtres où 
B couleur de chair , ou jaunes ; tantôt feuilletée com- 
» me le fpath , mais patoilTant onélueufe à Ca furface; 
P elle ell alors blanche ou de couleur de perle. 

La prétendue snint de fer arfenicale _^ri« d’Altenberg, 
appellée aulll f/^olfram d'Altemberg , n’ell qu’un Scherl 
neir frifmatique Jlrie', qui contient à la vérité un peu de 
fer , mais pas un atôme d’arfénic. Le Mif(ickel l’accom- 
pagne quelquefois; c’ell peut-être ce qui a induit ea 
erreur (ur fon compte. Quoi qu’il en foit , cette efpêce 
ayant été prife pour une mine de fer arfénicale , pauvre 
& réfraélaire , mêlée d’étain , les Minéralogilles l’ont 
délignée pat les phrafes fuivantes ; Minera ferri arjêrû- 
calis feu ffsema lufi. Auélor. Lufus ]ovis knferrum tti- 
^rum radiatum , Jtrnem adulierans.'VoU. m\n. Ferrttm 
mi/teralijaiiim grifeo-niÿrum fflendent , laierious flanit 
ftriatis. Carth. min. Ferrum arfenico miner ali fat um , mi- 
ner à nigrâ vel fitfiâ, altritu rubente , cryjlallifatd , fia- 
ait uitidi, filcudcnie. Vall. nain. 
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InE d' Étain f Zânn Jpath ou Zinn-fiein de* 
■BLANCHE. A.\ Allemands. 

Stannum fpathi. Vog. min, l 66 , 4^1, Juft, 
min. 120. 

Lapides fpatacei (lannlfert. Waller, min. 2p i. I. 
Stannum fpatofum , fubdiaphanum, album, Syft. 
nat. XII. 1 3 1. n®. 4. 

■ ■ - mineraiifatum , fpathaceum , pondéra- 
fum , fubdiaphanum album. C^rch. min. 



Le tiflli lamelleux de cette efpècc, joint ’ 
à fa couleur blanche , l’ont fait regarder 
par la plupart des Minéralogiftes comme 
un fpath, à la vérité fort pefant, mais peu 
riche en étain. Quelques-unsmême, tels 
que M.Cronftedt, l’ont mifeau nombre des 
mines de fer {yoye:^ ce qu il en dit ci-dejjus , 
pa^^. I bj) : maisM. Sage ayant eu des mor- 
ceaux d’étain blanc , aflez confidérables 
pour en faire l’elfai , ce Chymifte a re- 
connu Qu’ils étoient minéralifés acide 
matin ^ comme les autres Criftaux d’étain. 
Ils en différent cependant par leur couleur 
plus ou moins blanche & parleur richeffe, 
puifqu’ils rendent 54 livres par quintal d’un 
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ëtàîn très-pur & très-duâile , dont la cou- 
leur blancheôc brillante , loin de fe ternir, 
n a pas fouffert au**bout de 3 ans la plus lé- 
gère altération. ( Voye-^Les EUm. dcminér. 
doc. p'. 23g.) 

Tf A. 1. Crijliil d’étain blanc , détaché de la 
gangue à laquelle U adhéroit •. à' Alunberg , 
enSaxe. Ce criftal , oùl’on remarque la forme 
odaëdre qui eft propre à cette efpèce , ( Eÿl 
de crifl. p. 340) eft d’un blanc mat, lamel- 
leux comme le fpath, mais plus pefantât de- 
mi tranfparent dansles parties les plus minces: 
Rare. 

Tf A. 2. Petit lingot d’étain , obtenu par M. 
Sage , de la mine d’étain blanche en criftaux 
odaëdres. 

ip A. Etain vierge du commerce, ainfî nommé 
parce qu’il eft pur& fans alliage: il viencde 
la fonderie iüEhrenfriederfdorf, en Saxe. 

% A. 4. Autre morceau d’étain raffiné du me-, 
me endroit : fa furface eft panachée des plus 
vives couleurs. 
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M ltTE D’ÉTÂlitC Zirm-graHlmt Sc Zinn Zwittr 
COLORÉE. B. I Allemands. 

Minera Jlanni polytdra feu cryflallusjlanni, & mi- 
nera ctyjîallorum Jîanrü, Auûor, 



'i4fo Description 

Stannum calciformt induratum feu minera flanrù . 
vitrta a^enlcalis amorpha vel cryflaL- 
lifata. Cronft. qÿin. i8l. A. I.a b. 
ferra & arfenico mintralifatum mïnerd 
vel cryfaUifatâ, figura polytdricd , di- 
verfo colore , vel irregnlari , cryllullis 
mineralibus fianni minimis ac lapide 
compofiid. Wall. min. 285? & 29O. 
mineraliÇaium , cryfialUnum , cryjlallls 
ponderofis , pyramidatïs , irregulari- 
buf, durii, vel cryfiallisarSè aggregatis 
compojttum. Carth. min. 

'• pofyedrum , ponderofum , plerumque nl~ 
grum , vel cryfiaUis aut granis mina- 
ribus petrce immixium,yff o\t, min. 92, 

' ■ tejferis cryJlalUnls vel granis cryfiallinis 

aggregatis,Sy(i.nat.\ll. 13 O. n°. I &2. 
Ingtmmatio fianni. Imperat. Hift. nat. Jip. 

Cette mine, dont la plupart des Miné- 
falogiftes ont fait deux efpèces diftindes , 
eu égard au plus ou au moins de grofleur 
4 des cridaux qui la compofent, n’eft qu’une 
feule & même efpèce qui, fuivant les eflais 
de M. Sage, eft compofée d’acide marin , 
d’étain à l’état de chaux, de fer & d’une per 
tite portion de cobalt. ( Elém. de minér» 
doc.p. X40.) Elle rend par quintal aux en- 
virons de jo à livres d’étain , lequel eft 
moins pur & moins du£Hle que celui de 
l’efpèce précédente, à caufe de la petite 
quantité de fer & de cobalt avec laquelle il 
refte uni après la fufionrLa couleur noire , 
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Ou brune ou rougeâtre des Crijlaux d'étaia 
a plus ou moins d’intenfité , félon qu’ils 
contiennent plus ou moins de ces fubftan- 
ces hétérogènes. Ces criftaux n’étant point 
minéraliféspar l’arfénic, on ne doit point 
les torrélier , excepté dans les cas où ils 
font mêlés de Pyrite arjenicale ou de Py~ 
rite fulfureufe. Il eft vrai qu’il eft aflez ordi- 
naire de trouver la mine d’étain jointe à 
l’une ou à l’autre de ces Pyrites & fur-tout 
à la première: ce qui peut-être n’a pas peu 
contribué à faire croire que l’arfénic y en- 
troit comme minéralifateur ; mais les ana- 
lyfes les mieux faites & les plus variées, 
prouvent que Y Acide marin eft le feul qui 
en fafle ici les fondions. 



^ B. I. Crifîal d' Étain noir, formé par un cube 
ou parallélépipède redangle dont les bords 
font tronqués : de Saxe. 

Ce criftal rare par la r(igularité de fa forme , eft ce- 
lui qui fc trouve décrit dans V£Jf. de Crifl. p. 33s é‘ 
fui l'. 

If B. 2. Un gros Crijlal d* Étain noir, mais rou- 
geâ're & vitreux dans fa frafture. On y dif- 
tingue quelques petits criftaux d’étain blancs : 
de SchLackcnwald , en Bohême. 

y B. 3. Quatre Criftaux d Étain noirs de figuré 
peu régulière. Les uns approchent plus ou 
t moins de la forme cubique , & les autres de U 
forme pyramidale* 

U 




t (fa Description 

Stannum erj/}»llit fyr/imUatis irreguluribut nigrit. 
Syft. nat. lOC. iSj. n®. i.Stunnum fol-jedrHmhregitUrt 
Gion.fuppel. lo. n®. ^i-^iiCryJlaUimiiiera’ 
les Ji*nm nigyt. W AÜ. min. 189. 5. 

TP B. 4. Petit grouppe de Cryiaux (f Étain noirs^ 
lulfans,. pyramidaux , dans une gangue tal- 
queufe & micacée blanche , mêlée de fauHes 
améthiftes & de criflaux bafaltiques : d’/^/> 
tenl>erg,eaSaxe. 

Tp B. y. Petits Crijlaux <P Étain noirs , épars 
dans une pierre talqueufe micacée d’un blanc 
jaunitre , grafle & onâueufe au toucher : 
é! Altenberg. 

Tp B. 6 . Mine tPÉtain noire folide, ou amas de 
petits criflaux d’étain noirs & rougeâtres , 
prefque fans gangue : de Cornouailles , en Ân- 
gletene. 

Minera cryjiallorum flanrti aijra ^ rubiginofa, Vall. 
min. 190. 1 & 4. 

TE B, 7. VütiXi Criftaux tC Étain no/rs , entre- 
mêlés de feld'fpach & de mica : de Zinnwald , 
en Bohême. 

TP B. 8. Crijlaux d' Étain bruns , dont quelques- 
uns tirent fur le jaunâtre « avec mica : de Jo- 
hann-Geo rgcnjladt , en Saxe. 

CrjJlalli mintralei fianni granatico co/orr. Wall. min. 
189. 4. 

TP B. 5>. Mine i Étain rougeâtre ou hépatique, 
folide & criftallifée, mêlée de Pyrite blanche 
arfénicale » dans du quartz : é’EibenJloek , e9 
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% B. I O. Autre morceau de la même variété, 
qui contient de plus de petits criftaux d’étaln 
blancs : de Schlackenwald. 

•Ç: B. II. Cri/laux ePÊtainrougeâtres , mêlés do 
Pyrite blanche arfénicale dans du quartz , & 
en partie recouverts d’une terre argilleufe 
grile mammelonnée: d^ Ehrenfritdtrfdorf. 
Cryjlatli mimraies Jixrmi ruLcfcoucs. Wall. min. 189. 3^ 

72 B. 12. Petits criftaux blancs dont la forma 
approche de celle de la topafe de Saxe , &c 
qui palTent pour crijlaux a" Étain blancs. Ils 
font entremêlés de cridaux d’étain noirs & 
rougeâtres , fur du quartz rempli de Pyrites 
blanches arfénicales ; de Schlackenwald, 

Cryjlalli minérales Jianni albefcentcsW s\\. min. xSj. 
I. Honckel dit, (üjrc de la mine d'dtain blanclie 
qui a l’apparence du rpaili (ci-deflus Efp. I.) » Ces crif. 
» taux blancs tirent toujours un peu (iir le jaunâtre , ce 
i> qui rend fufpeAc la mine d’étain de Schlackenvp'ald , 
s qui eft toute blanche, fur-tout, attendu que, de 
» quelque façon qu’on s’y prenne, on ne peut en tirée 
» de l'étain ; il y auroit plutôt lieu de croire que cette 
» mine eft ferruplneufe. {^Introd. k la Miner. trad.fr. 
» p. 127.) M. CronAedt , fanS avoir égard i cette 
diÂinétion d’Henckel , a regardé tous les CriAaux 
d’étain blancs comme une mine de fer , ( ci-delTus , 
P-M 7 -)* 

Tp B. I 5. Trois autres morceaux variés de la 
même mine; plufieurs des criftaux qui paftène 
pour être d’Etain blanc tirent for le rou- 
geâtre , d’autres font cranfparens, &c. 

•jp 13 . 14. Mine d’Ecain rougeâtre folide & crif- 
tallifée , mêlée de mine d’arfénic blanche , 
de quartz & d’une pierre talqueufe blanche , 
mammelonnée : d’ Ehrtnfritderfdorf. 



1 54 Description 

Ce motccau a produit à l’e(Tai f o livres d’dtain par 
quinul. Minera cryjiallorum fianni rubra. Wall. min. 
ipc. a 

% B. I y. Grouppe de très-petits CrlJlauxd*È^ 
tain rouges & tranfparens comme des grenats ; 
du même endroit que les précédens. 

CrjflaUi minérales fiannipellncerrtes. Wall. min. 185. 
6. On a donné quelquefois le nom de Grenats d’e'tain à 
des crillauz bafaliiques rouges, dodécaèdres, qui con- 
tiennent du fer , mais point du tout d’étain : ceux donc 
il s'agit ici font trés-ditférens. 

^ B. 1 5. Crijlaux d'Étainhruns, dans du quartz 
gras, fur lequel pluHeurs ont laille leur ems 
preinte; de 

^ B. 17. Crijlaux £ Étain rouges tranffarens , 
parmi lefquels il s’en trouve quelques-uns qui 
ont la couleur de la topaze ou de la chrylb- 
lite. Ils font épars dans une gangue quart- 
Zeufe .* de Zinngraupen , en Bohême. 

CryftaUi minérales Jlanni auret. Wall. min. 189. 2.. 
Minera cryfta'.lorum Jlanni fiave/cens, Wall. min. 190. 
1. Si ces crillaux ne contiennent , 'point d’étain , ils 
appartiennent au genre des Bafaltes. 

% B. 18. Un grouppe curieux, compof? de 
petits criftaux d’étain noirs, de Pyrite blan- 
che arfén'cale , de faufles améthiftes cubiques 
& de criftaux de roche. Ce morceau , qui 
contient aulli de petits criflaux bafaltiques 
en iegmens de prifmes polygones , eft incruf* 
té en partie d’une terre argilleufe grife mam-, 
melonnée •• à' Ehrenfiiedersdorf. 

.Voyez le Cacal. raiC de 1771 , n*. 974< 
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TP B. 17. Mine d'' Étain folidt & crîflallifie » 
brune & rougeâtre, entremêlée de Pyrite cui- 
\reufe jaune , dans du quartz, avec terre ar- ‘ 
gilleufe : àe Cornouailles , en Angleterre, 

Tp B. 18. Petits criftaux d’étain noirs, épars 
dans du granité compofé de feld-fpaih & 
de mica : à'AUenberg. 






ESPÈCE III. 




OLYBDkNE OmPlOM 
BAGINE. C. 






Bley-ertx. des 
AlleiTiaDds. 



Molybdtena vel plumbago, Auéèor. 

Sulphur ferro & jlanno faturatum, Cronft. min«’ 
»^4- 

Ferrum nigricansjplendens, unciuofum, inquinans, 
Wolt. min. 51. 

Zincumfufco-inquinans. Muf. TelT. 54. 
Molybdcenum tritura carulefcente. Syft. nat. XII. 
I2i.no. I. 

Mica piSoria nigra manus inquinans^WaW. min» 

13 I. 



On voit parles différens noms donnés à 
cette fubftance , combien les Minéralo- 
giftes ont varié fur fon compte. Malgré fou 
infufibilité & fa réfiftance a la plupart des 
eflais qui en ont été faits , on a lieu de 
foupqonner qu elle contient de l’étain & 
du fer , mais en trop petite quantité pour 

L U} 



V 



Digitized by Google 



Description 

quelle mérite la peine d’être exploitée 
comme mine de l’un ou de l’autre métal. 
Levoifinage des mines d’étain où elle fe 
rencontre îbuvent , la propriété qu’on lui 
a reconnue de rendre l’or aigre & caflant, 
( ort fait qu’un grain d’étain fuffit pour al- 
térer la duélilité d’un marc d’or ) , fa ref- 
femblance, à la couleur près , avec la pré- 
paration chymique nommée or mu fij , 
autant d’indices qui ont porté M. Sage à 
regarder cette efpèce comme un étain al- 
téré ( voye:^ fes Elém. de min. doc. p. 24/ ). 
JM. Cronftedt penfe que c’eft un étain miné- 
ralifé parle foufre ,zvtc ou fans le concours 
du fer. M*"* ^f'^allerius , Lehmann & Jufti, 
ont rangé la Molybdène parmi les Mica. Le 
tilTu feuilleté , rinfufibilité & la criftallifa- 
tion même de cette fubftance ( qui eft en 
fegmens de prifmes hexagones comme les 
mica ) femblent favorifer cette opinion. En 
général la Molybdène eft graffe & onc- 
tueufe au toucher comme le talc; elle co- 
lore les doigts comme certaines mines de 
fer, & fe volatilife à feu ouvert comme le 
zinc, s’ilenfaut croire les expériences de 
M. Quift , rapportées dans les Mém. de 
l’Acad. de Stockolm , pour l’ann. 17^4, 
p. 1 8p. M. Sage ne luia point trouvé cette 
derniere propriété. 
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% C. I. Petits fragraens de Molybdène crïflal- 
li/ee en fegnnens de prifmes hexagones , com- 
me les mica. Elle eft mêlée d’un peu de quartz 
& fe trouve à parmi les mines d’é- 

tain. . 

An Molybitn» tejfularir. Wall. m:n. l J i > 3 ^ 

■jp C. 2. Molybdène tn petites lames hexagones 
interpofées dans du quartz.* Si.\xS\A’ Altenberg^ 

Tp C. 5. , dans une pierre de roche quart- 
zeufe : du fommet du Mont Bilberg ( Bisbergp- 
Klack),en Suède. 

Tp C. 4. Molybdène pure , en larges feuillets 
contournés , fans matrice : d’Angleterre. 

% C. p. Molybdène feuilletée , dans une ftéatite 
blanche , efpèce d’argille talqueufe fort ana- 
logue àcellequi fe trouve parmi les morceaux 
d’étain décrits ci-deflus ( Ip B. 4- 5 * **• ^ 4 * 
& 1 8 ) : de Hackefpicken , ParoiîTe de Nord- 
berg, en Suède. 

M. Lehmann a conjeûuré que la MolybJêne étoit un 
Talc qui avoit été pénétré par quelque fubftance mé- 
tallique. (^Traité di la format, des Mit.f, j+tf. ) En 
luppofant que cette fubilance métallique loit l’étain , 
l'opinioade M. Lehmann n’a rien que de trés-vraifem- 
blable : les morceaux même que ^ viens de citer la fa.» 
TOtifenc beaucoup. 

Tp C. 6. Un morceau curieux de Molybdène j 
cettefubftance s’y trouve avec mine d’étain * 
fchorl prifmatique , pyrite blanche arfénicale» 
quartz & feld-fpath : de Zinnwald . eu 
Bohême* 
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% C. 7. Molybdène mélée avec mine de fer 
ccirâtre atcirable à l’aimant : de Nordbcrg. 

Voyez un morceau de la mêrae variété, ci-dciTut 
au Fer , F.(p. III. vat. 14. 

M B. L’exiftcnce de VEiain nierge ou nutif a tou- 
îoutsécë regardée comme probléiiracique. Se l’ell en- 
core aujourd'hui malgré le témoignage de quelques 
Auteurs, qui aflurent qu’on en a trouvé en Saxe , ets 
Bohême & dans la preCqu'IHe de Malaca aux Indes 
Orientales. Les Ttaniaflions pliilofophiques de l’année 
1766 (vol. 5tf. p. jî fie 30Ç ) difent aulTî , qu’on a 
trouve depuis peu, dans les mines de Cornouailles , en 
Angleterre, un morceau de mine d’étain qui contenoit 
de VEtain vierge : C’eft fur l’autorité de oes Mémoires 
que M. Linné, qui avoir jufqu’alors tejetté cette ef- 
pece , l’a admife comme certaine dans l’Appendice da 
tom. III. de la dernière édition du S;fiem» K»tnn,. 
Quoiqu'on ne puifle abfolument nier l’exiftence de 
\’Et»iii vierge , il eft néanmoins ircs-Iingulict que nous 
ne connoiflions jufqu’à ce jour que des mines d’étain à 
l’état de chaux minéralifées par V/uidt m*rin , & que 
nous n’en ayons point encore trouvé où ce Métal fût i 
l’ctat métallique minéralifé foit par \efitifre , fois pat 
Vevrfinic^ 
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Plomb. ^ Sammus Chymlcorum, 

E S P È C E I. 

I , . f Cedi^ten- 

LOMB VIERGE ou NATIF. A. i i:,,y Al. 

Plumbum nativum foUdumvtl in granuüs.'^aW. 

mio. 281 . I & 2 . 

— • nudum vtl nativum. Syft. nar.XII. 132, 

n». i.Muf. TeCr. 62. n®. i. 
nudum granulatum, Carth. min. 5 j. 

M" Henckel, Cronftedt, Jufti, Wolterf* 
dorffôc quelques- autres, nient l’exiftence 
de cette efpèce : elle eft admife par M” 
Cartheufer, Walierius & von-Linné. M, 
Lehmannn ofe la rejetterôc la regarde feu- 
lement comme douteufe : ce qu il y a de 
certain , c’eft qu’on n’a point encore vu 
d’échantillons de cette efpèce, qui fulTent 
exempts detoutfoupçon. 

t gafr-ft-ïft- w (t (I f> fi fy. 
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M /ne VE Plomb griseK Bhj-gUntt. Jes 
ou GALENE. B. t Allemandî. 
Caltna vtlplumbago mtttUüca, Audor. ' 
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lyd Description 

Plumbum argcnto fulphuraio mintralifatum,Q,xaTt* 
min. i88. ■' 

■ ■ fulphure & argento mineralifatum, mi~ 

ntrâ tt^alis majoribus vtl ^inoribus 
vel granulis micante. Wall. min. 282. 
» mintralifatum ,partictUis cubicis ex alho 
caruUfctntibus t nitldis. Carth. min. 
66 . 

•* ■ cotjio-gnftum , fpltndtm , ttÿulaiam. 
Wolt. min. 32. 

mineralifatum particulis cubicis. Syft. 

nat. XII. 153. n°. 3. 

Cette efpèce , la plus commune des mî-» 
nés de plomb , eft minéralifée par le fou- 
fre ôc contient prefque toujours un peu d’ar- 
gent. Elle varie beaucoup quant à la forme, 
la grandeur & l’arrangement des cubes qui 
la compofent. Elle n’eft pas moins inconf- 
tante dans'lbn produit, qui va depuis 5 o juf- 
qu’à 7^ livres de plomb par quintal. Il eft 
rare qu’elle contienne au-delà d’une à trois 
onces d’argent : lorfqu’il s'y en trouve da- 
vantage , les Mineurs lui donnent le nom 
de Mine £ argent blanche ( 3 J. ) Henckel 
dit que, dans la Galène , le plomb fait les 
deux tiers ou les trois quarts , & que lefou- 
fre fait le refte ; qu’àl’dgard de l’argent qui 
s’y rencontre , il n’y eft qu’accidentelle- 
anent , & que fa quantité varie depuis une 
drachme, une demi-once', un demi-marc 
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jufqu’à un marc & plus : quelquefois il n’y 
en a qu’un vertige & même point du tout. 

B. I. Ca/<;«e en cubes rertangles, 

folitaires, dont les bords & les angles font en- 
tiers. ( Ejf.de crip. p, J.42. yar. i.) deRam^ 
meUberg, au Hartz. 

Gslcna tefulata. Wolt. min. jx. i. Pluwiumcrjfl^ 

linum hcxa:itrum cub’c.im. Syil. njc. XII. 131. n°. 1. a, 

1} B. a. Autre, dont les cubes font grouppés 
avec criftaux de roche & fpath calcaire prif- 
matique hexaëdre , à pyramides obtufes : de 
Saxe. 

IÇ) B. 5. Gaiéae tejfulaire à grands cubes reâ^n- 
gles, chargée d’une petite crirtallifation de 
fpath calcaire : de Frtyberg. 

Gtlen» tijfulii m/tjoriiu! mûanî. Wall. min. 181. l. 

Galena cubii dijlinilis mjjrriiui. Carch. min. 

B. 4. Galène tefulaire à grands cubes, obll* 
quangles, folitaires. (£/. </« criji. p. 3.43. 
ÿar. ^.)Ce morceau, coloré à (a fuperhcie, 
vient de la Principauté de Nallàu. 

Ib B. g, G alêne teÿulaire à quatorze facettes, o\X 
en cubes dont les huit angles folides font tron- 

3 ués fort avant: ( EJf. de criji. />. 3 43 . Var. G. ) 
e Weytr, 

Plumiupt cryjlMÜmum i^-edrufn. Syft. nat. XIL 13». 
n“. Z. è. 

T) B. 6 . Autre de même forme, fur du quait;;> 
de Freyberg. 

1) B. 7* Gtfléne teffulatre â 14. facettes , de 



Description 

variété précédente , mais dont les angles font 
moins tronqués. ( Eff. de crijl. ibid. Var. 6. ) 
Elle eft avec mine de cuivre jaune , mine de 
fer fpathique, pyrites blanches arféuicales , & 
petits cridauxde fpath calcaire prifmatique : 
de Mathufaltm, à Freyberg. 

^ B. 8 . Galène tejfulaire à 14 fitcetees , dans la. 
mine de fer fpathique ccailleufe , grife ; aufli 
de Freyberg, 

T) B. ÿ. Galène octaèdre en criftaux alumlni- 
formcs , la plupart tronqués aux fommets. 

( Ejf. de er'ijl.p. 344. Far. I & 2.) Elle eft 
mêlée de * blende brune lulfante , de fpath 
vitreux cubique & de pyrites en crêtes de 
coq ; du Comté de Darby,m Angleterre. 

Plumtum eryflaüinum eclaedrum dccaedrum), 
SyÇi. nat. XII. 151. n°. 1. jî, 

B. 10. Galène en cri/taux à i4/acettes ,£ot’ 
més par des oâaëdres dont les lix angles fo> 
lides font plus ou moins tronqués. ( Ejf. de 
crijl. p. 244 • Far. 3.) Ces criftaux réful- 
tent de l’aggrégatlon de plufieurs autres pe- 
tits de même forme , lefquels font entremê- 
lés de cubes de fpath vitreux : du Comté de 
Darby, 

Flumbam cry/lallinum i ^-edrum. Syft. nat XII. i } r. 
n*. 1. 5 . 

J} B. II. Galène ufiilaire à 14 facettes ,mc\éQ 
de pyrite fulphureufe , de mine de fer fpathi- 

, 4 ]ue grife & ae criftaux de fpath lenticulaire : 
de Sainte-Marie aux-Mines, 

Ib B. Z 2 , Galène tejfulaire à 14 facettes , dont 
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la crlftallifation , de même que celle du fpath 
vitreux qui l’accompagne , paroîr avoir été 
troublée dans fa formation ; ce qui permet de 
diftinguer les petits criflaux élémentaires qui 
concourent à former les plus grands : du 
Comté de Darby. 

B, 1 3. Galène tejfulaîre à aé facettes. ( EJfi 
de crijl. p. ^44. y^ar. 8. ) Elle eft chargée 
de mine d’argent rouge granuleufe , fur du 
quartz en partie criftallifé: de 

^lumbumcrjJiMnumv 6 Syll. nat. XII. 13t. 

no. 1.,, 

IF) B. 14. Galène rt^ô/atr« , chargée de pyrl-^ 
tes lamelleufes en globules , de mine de fec 
fpathique & de criftaux de fpath lenticulaire: 
de la Principauté de Naffau. 

B. 1 p. Galène en petits cubes foUtaires , que 
l’on trouve à la furface de la terre , dans le 
.^/W/jo/j'.Iafuperficie de ces cubes plus ou 
moins altérée, eft comme recouverte d’une 
efpèce de cérufe ou de maflicot natif qui con- 
tribue fans doute à la richeflfe de cette mine. 

Elle rend, fuivant les eflais de M. Sage , 77 livres 
de plomb par quintal. 

ï} B. 16. Galène à/trr/rs cwtes, féparcslcsuns 
des autres par des cloifons minces pyrlteu- 
fes , qui dans les endroits où les cubes ne 
font plus , en ont confervé la figure en creux. 
Quelques-uns de ces cubes adhèrent fi peu 
aux cellules pyriteufes qui les contiennent * 
qu’ils y font mobiles , comme de mauvaifes 
' dents ébranlées dans leurs alvéoles : de éV«y- 



Description 

C»lena ttJfuUs tr.iaoril/us micAns.'iyall. miu. 181. 1. 
Henckel parle d’une mine femblable à celle que l’on 
vient de décrire , ( p. çj. de û Pyriiologie.) Voyez 
l’Eff. de Ctiftallogr. p. 311. 

Ç B. 17. Galène à grandes factttts , luifantes & 
fpéculaires, fur laquelle eft une veine de blen- 
de grife , chargée d’une croûte pyriteufe 
mammelonnée : de P oullaouen balTe Bre- 

tagne. 

Galena areit major'ibus micant, non JiJliaSâ figur» 
tfjfulnri. V(‘'all. min. iSi 3. Flumbum minerstliOmim , 
fuiconiinuum , caruUo-grijium , /plendcns.Cstf^. min. 
66 . 

IJ» B. 18. Galène à grandes facettes, luifantes 
& chatoyantes, avec pyrite & blende granu- 
leufe fuperficielle ; de Pompèan , près de 
Rennes. 

B. ip. Galène palmée, o\i \ lames luifantes 
& divergentes , qui , dans fes caflures , font 
difpofées par faifeeaux , fur une gangue de 
fpath vitreux blanc: du Comté de Northum- 
berland. 

B. 20. Deux autres morceaux de Galène 
palmée, du Comté de Darby. Ils ont pour gan- 
gue l’efpccc de fpath fulible jaunâtre , ap- 
pellée Catik par les Anglois. 

B. 21. Un morceau de la même Galène, 
dont la furfice décompofée eft à l’état de mi- 
ne de plomb rougeâtre ( ï) G.) chargée d’o- 
chre martiale. 

B. 22. Galène à petites facettes , 9 V te ^yx\te 
& terre martiale mêlée d’ochre de plomb ; de 
Ift Cote de Coromandel, 
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Ciüena unis tninoribus mUam, non dijlittHÀ figurA 
teJfuUri.\l/M, min. iSt. 4. GaUna fariùuUs mipuriiMS 
imtrÛMtii. Carth. min. 66 , 

B. 2 J. Galène à grandes & à petites facettes , 
luifantes , mélée de mine de plomb blanche 
& de terre martiale ; de Baygorri. 

Une goutte d’acide nitteux mife lut ce morceau ca 
dégage une odeur de foie de foutre bien marquée. 

^ B. 24. Galène à petites facettes , qui réflè- 
chilTent diveifes couleurs : de Bemcajlel, pays 
de Trêves, 

Ces Gal'sMS colorées font otdinairement très-friables; 
ce qui annonce un commencement de décompofition. 

1 ) B, 2 y* Galène colorée ô" poîntillêe de petits 
trous , entre deux lifieres de quartz, avec une 
terre argilleufe grife ; de Weyer, 

An Galenttfuncliu». \(^oIt. min. 31. 3 ? 

15» B, 26. Galène colorée à grandes facettes," 
fur une veine de mine de fer fpathique : de 
Lorraine, 

iÇ) B. 27. Galène granuleufe il en petits cubes 
épars dans une gangue bitumineufe : du 
Comté de Darhy, 

Ce morceau s’ègraine facilement à Cai fe du bitume 
onflueux qui efr interpolé dans la galène. G il*;» ^r»‘ 
nulat». \(^olt. min. 31. 1. 

^ B. 2%. Galène en petits grains brlllans iàsMX 
morceaux , l’un riche en argent , dans du 
quartz : de Saxe ; l’autre fans gangue : de 
Fompéan» 

Gtleoa farticulis minori'tus mieans. Wall. min. iSi. 6 , 

^ B, 2ÿ, Galène Jîriét, mêlée de galène à gran* 
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des facettes , avec un peu de quartz s de Fr^- 
berg. 

G.tleiia JlrUta. Wall. min. aSi. lo. C»laui rxii/iM. 
Wolt. min. Ji. +. 

B. 50. Galène chatoyante^ gros & à petits 
grains , entremêlée de blende rouge: de Pont- 
pian. Les cubes ou feuillets qui compofent 
cette galène , font ombre les uns fur les au- 
tres par la variété de leur pofition ;en fene 
que les mêmes cubes font tantôt obfcurs & 
tantôt brillans , fuivant l'inclinaifon que l'on 
donne au morceau. 

Galena purlUalii WAjmibut url mintrihut obliqui ref- 
Wall. min. i Si. 7 & 8. G»len» ^icaniiàHf 
fariirulis dherfo jit». Syft. nat. Xll. 13}. n". 3. y, 

^ B. 31. Galène chatoyante & colorée: du 
pays de Trêves. 

|> B. 32. Galène chatoyante à petits grains, 
difperfée dans une gangue de fable quait- 
zeux blanc , qui en cft comme mouchetée : 
de la mine de Meyntrs Hayen, près de Colo- 
gne. 

Ib B. 3 3. Galène chatoyante, couleur d’acier; 
les lames qui la compofent , quoique diver- 
fement inclinées , font difpolées par bandes 
longitudinales & parallèles , comme certai- 
nes mines d’antimoine , d’oùréfulte l’efpèce 
de chatoyement qu’on y remarque. 

Ib B. 34. Galène martiale en ftaladites : du 
Comté de Sommerfet. Elle eft rare. 

Ce font des cylindres creux d.ins une partie de leur 
longueur, & remplis dans l'autre par uneniiae défit 

brunê 
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hfUTtt , mêlée d’ochre , due à la décnmpolîcion d'une 
pyrite martiale de meme forme. Pltoxhum ferra jUlfhH~ 
tAto ^ argenta mineTAÎifitum, Cronft. min. 18^. 

B» SS- Galène compacte à larges facettes 
avec blende mammelonnée > mine d’argent 
vitreufe en filets capillaires & mine d’argent 
noire entre deux lifières de fpath vitreux 
blanc : de Freyberg, 

Galena Plumbi Uxturi chalytee. Wall. min. i8a. 6. 

B. J 6. Galène à très-petits grains , folide & 
compaûe comme l’acier : aufli de Freyberg, 

B* 37 * Galène à peiitaf facettes , dans da 
charbon de terre, avec bois minéralifé fer- 
rugineux, fur une gangue fablonneufe : de 
Haargarthen , dans la Lorraine Allemande. 

Henckel dit que ces fortes de mines de plomb , qui 
Ce trouvent par couches , font très-rares. Voyez foa In- 
trod. à U Minérala^. f . r 5 o . trad. fr. , . 

B. q 8. Galène tejfulaire à 14 facettes, pre(^ 
qu’entierement incruftée de pytite martiale 
mammelonnée, avec quartz & mica ; de Frey~ 
bers;. 

B. Galène à petits points brillons, dans 
une gangue de fpath vitreux, remplie d’un 
pétrole noir liquide , qui fuinte en plufieurs 
. endroits du morceau ; du Comté de Darby. 

J) B. 40 Idem , avec pyrites fulphureufes en 
crêtes de coq. 

B. 41. G aient Itùfante , chargée des mêmes 
pyrites en cretes de coq , mais différemment 
grouppées, Elles préfeoteot leurs faces lacé* 

M 




-■78 Description 

raies qui font plus épaidès vers l’un des bords, 
& vont -en diminuant vers l’autre , comnae la 
lame d’un couteau. 

Quelquefois deux de ces lames pyriteufes fe joignent 
par leur partie la plus large ; le point de rdunion c(l 
alors plus élevd que les deux extrémités oppofécs qui 
s’cn éloignent en ligne courbe. 

J) B. 42. Un filon de Galène uffulairt , emre 
deux lifièresde criftaux fpathiques ; d’un côté 
ce font des cubes de fpath vitreux de deux 
nuances différentes ; de l’autre eft un fpath 
calcaire pyramidal hexaedre , dont les lom- 
mets font tronquas de biais. Ce curieux mor- 
ceau vient, ainfi que les précédens, du Comte 
dt Darby. 

B. 43. Galène à grands cubes, chargée d’une 
couche de fpath vitreux cubique ; fur ce 
fpath cfl: une veine de pyrite futphureufe , 
qui eft elle-même recouverte par un fpath 
calcaire en petits criflaux prifmatiques hexa- 
èdres , terminés par des pyramides triangu- 
laires obtufes : de P larùhè - Us - Mines , en 
Franche - Comté. 

C’eft le morceau qui a été cité dans l’EJf, dt Crifiid- 
, p. 290. pour prouver la fotmation fucceflive 
des mines & de la pyrite dans le l'ein de la terre. 

15> B. 44. Deux petits filons de Galène , dif- 
pofés par couches minces alternatives avec 
fefpèce de fpath fufible appellée Cauk par les 
Anglois : du Comté de Darby, 

1) B. 4p. Galène à petites facettes , mêlée avec 
i)lende rouge & mine de cuivre jaune : de 
Sarenhau/en , près de Heflè Rheiafels* 
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B. 45. Galène à grandes facettes , mc\ée de 
blende noire, de pyrite arfénlcale& de mine 
de cuivre jaune, dans du quartz : de Saxe. 

B. 4?. Galène à grandes facettes, dont une 
partie décompofée pafle à l’état de mine de 
plomb rougeâtre. ( b G. ) Cette Galène eft 
chargée d’un côté de criftaux de mine de 
• plomb verte & jaunâtre b E. ) mêlés de 
de plomb noire granuleufe ( b H. ) ,* de l’autre 
elle a pour gangue un grouppede criftaux de 
quartz , où les cubes de galène qui fe font dé- 
compofés ont laiflé leur empreinte : quelques- 
unes des cavités laiflTées par ces cubes font 
remplies de frV«/è«ar/ve ( b L. 3 & de crif- 
taux de plomb blanc F. ) parmilefquels 
un petit criftal tranfparent de mine de plomb 
rouge ( Ip K, ) fe fait aufli remarquer. Ce 
morceau rare & curieux par la réunion de 
prefque toutes les efpècesde mine de plomb , 
vient d’ Hoffsgrund, près de Fribourg enBrif- 
gaw. 

^ B. 48. Galène hépatique ou rougeâtre, par la 
décompofition de fa fuperfîcie ,qui a pafle 
à ce nouvel état: elle eft chargée d&erijlaux 
de plomb blanc, mêlés d’ochre de plomb : de 
Langenheck , dans la Principauté cie Naflàu. 

B. 4p. Autre morceau de Galène qui pré- 
fente les mêmes paflages , & qui contient de 
plus de la mine de plomb verte. 

B. yo. Galène hépatiqueaxec mines de plomb 
blanche , verte &: rougeâtre. Sa gangue , qui ~ 
. eft mammelonnée , paroit être une pieue 
calaminaire, 

Mij 
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B. yi. Galint co/or«, mêlée de mine de 
cuivre vitreufegrife, dans du fpath calcaire ; 
de Sainu-Marie aux Mines. 

B. 5*2. Galène à petites facettes luif antes « 
riche en argent , éparfe dans une gangue de 
fpath compaâe en petits cubes rhombéaux : 
aes environs dWn^acÂ, dansla Principauté 
de Furftemberg. 

}> B. p 5 . Galène à grands cubes , mêlée de 
mine d’argent grife folide , fur une gangue 
quartzeufe , avec fpath vitreux blanc : du 
Hart[. 

^ B. p 4 . Galène à grandes facettes , entremê- 
lée de mine de plomb rougeâtre informe , & 
de mine de plomb blanche prifmatique, Icf- 
quclles font incruftées de cérufe native : de 
Gtroldjeck , en Suabe. 

La J^compofition de la galène eft très-fenllble fut ce 
morceau , qui eft fans gangue. 

i fra., S ff—j a 

ESPÈCE III. 




ISE DE Plomb 

COMPACTE, C. 



I 



Bley - fihivtif desAllenu 



Plumbutn compa 3 um.Sy(^. nat. XII. 1 55. n“. 5. 

mineralifatum centinuuin , albo-ccerulef- 

cens , nitens. Carth. min. 66 . 

» ■ - fulphure folo mineralifatum.Qton^. min. 

187. 

P- ■. .... . fulphure & arfenico mineralifatum , mi- 
. _ rierd pinguiori feri malleabili, W&U* 

pxin. 283. 
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'* » Le Bley-fchweify dit M. Lehmann j 
ï» refTemble à la galène à petits grains , 
» mais il eft très-ferrugineux & fulfureux» 
( Format, des mét.p. 31 0, trad.fr. ) Suivant 
Wallerius, c’eft une mine de plomb ful- 
fureufe & arfénicale, qui eft molle, pres- 
que malléable , grafle au toucher , ôc qui 
reftemble fouvent extérieurement à du 
plomb vierge. M.Cronftedt remarque qu’on 
donne communément le nom de Bley- 
fchweif aux galènes folides comme l’acier 
& aux galènes à petits grains, pour les dis- 
tinguer des galènes cubiques ou teffulai- 
res , que les Allemands ont particulière- 
ment défignées par le nom de Bley-glant:;^ 
mais il penfe que , fans avoir égard à la 
ügure extérieure de ces mines, on ne doit 
iaifter le nom de Bley - fchweif qu’à 
celles qui contiennent feulement du 
plomb & du foufre , telles que la galène 
de Villach en Autriche. D’autres foutien- 
nent au contraire que \tBley-fchweif eft, 
de toutes les mines de plomb fulfureu- 
fes , celle qui contient le moins de foufre; 
mais cela ne peut être vrai qu’en reftrei- 
gnant le nom de Bley~Jchweif aux mines 
de plomb qui font prefque malléables , 
qui entrent facilement en fufion , même à 
la flamme d’une bougie, ôc qui fe laiffent 

M üj 
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couper au couteau fans fe réduire en pou- 
dre : or de telles mines , fi elles exiftent^ 
doivent être regardées comme du plomb 
vierge , puifqu’elles ne different que très- 
peu du plomb ordinaire. Je ne parlerai 
donc ici que des mines de plomb fulfureufes 
dont le grain fin, le tiffu plein, ferré Ôc 
continu , femblent annoncer que leurs 
principes font autrement ou plus intime- 
ment combinés que ceux de la galène 
commune , dont le tiffu lamelleux ou 
feuilleté eft toujours compofé de particu- 
les diftindes i elles lui reffemblent d’ail- 
leurs affez par la couleur ôc ne peuvent , 
non plus qu’elle , fe laiffer couper ni s’é- 
tendrefous le marteau. 

’ ^ C. I . Mine de plomb grijl , folide & compaBcy 
à particules très- fines , qui forment un tout 
continu , lifTe & luifant à fa fuperficie com- 
me une glace de miroir : du Hatti. 

Il eli patlé je cette ci j>écc daus le Cru. raif. it ijjz' 
n", 905. fous le Dom de Galène jp/culaire. Sa gangue 
cH quartzeufe : celle qui a dté trouvée en Angleterre, 
dans le Comté de Darby , eA par veines minces dans 
une gangue de fpath. Itid. n'’.8(>7&So8, 

C. 2. Mine de plomb compacte , d’un blanc 
bleuâtre : fon tiffu eft fin , ferré , uni , mats 
ftrié. Sa gangue eft un fpath vitreux , irré- 
gulier , mêlé d’un peu de bitume : du Comté 
de Darby ^ 

Elle ne contient point d’argent .& produit 6x livres 
de plomb par quintal. 
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ESPÈCE IV. 




Ine de Plomb 
STIBIÈE. D. 



I 



Striai - trtx. ou Sirip-mahn 
des Allemands. 



Plumbum (libiatum feu mintralïfatum fibrofo-firi*- 
tum. Syft. nat. XÎI. i 33. n°. j. 

— antimonio & argento fufphurato mintr ali- 

fatum. Cronft. min. ipo. 

Mine de plomb aniimoniée. Moan, Expof, dtt 
min.p. 196, 



» Cette efpèce , dit M. Cronftedt , a 
» la couleur de la galène ordinaire , mais 
» fa texture eft fibreufe ou rayonnée corn*- 
» me les mines d’antimoine ». Cet Auteur 
a remarqué que dans cette mine le plomb 
empêche qu’on ne puifle tirer avantage de 
l’antimoine qui y eft contenu , & qu’a fou 
tour l’antimoine nuit beaucoup à l’extrac- 
tion de l'argent. 



D. I. ou mine de plomb grife 

rayonnée , mêlée d’antimoine & de blenda 
noire : de Hongrie. 

An ZÀntmn fiiiituum. Muf Telf. (4. n**. 4 i 
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ESPÈCE V. 




JifB DE Plomb verte 

ou JA U Jf ASTRE. E. 



Minera plumbï viridis, Aufèor. 



{ 



GTÛncr-blej-trtx, 
ou Crüncr-bley 
ff»th des Allem. 



Plumbum cryftallis hexaedro-prifmaticis , utrin- 
que truncatis, Syft. nat. XII. 



1 34. n®. 7. 

*■ nitri j'paioji utrïnqut truncaà.Syl^. nat. 

IX. 184. n®. 3. 

ar/enico mineralijatum , mlnerâ folidâ vU 
cryftaUifatd viridi. Wall, ipin. aSj. 

^ ' fpatofum viride tplerumque prifmaùcum, 
Wolt. min. 32. 

»■ ' ' mineralifatum CTyfialUnum , cryjlallis 
oblongis, columnanbus , htxaedricis , 
mrinqut obtujis, diluiï viridibus. Carth. 
min. 

Montra plumbï calcïformis pura, prifmatlca b vïrldi 
Jlavefcens. Cronft. min. l8j. 2. b. 



Cette efpèce , qui, fuivant les eflais de 
M. Sage , n’eft point minéralifde par l’ar- 
fénic , mais par V Acide marin , provient 
ordinairement de la décompofitiondune 
Galène ou mine de plomb fu/jureufe , & il 
n’eft pas rare de les trouver enfemble fur 
le meme morceau, (b B. 47. 48.4p. &c.) 
On rencontre aulli fort fouvent la Mine 
de plomb verte mêlée avec de l’hématite 
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noire. M. Sage a obtenu de cette mine,’ 
par la rédu£Hon, 75 livres de plomb par 
quintal : ce plomb paflfé à la coupelle , a 
donné f gros d’argent. A en juger par ces 
eflais, la mine de plomb verte feroit moins 
riche en plomb, mais plus riche en argent 
que la mine de plomb blanche. On ignore 
encore quel peut être dans cette mine le 
principe de la couleur verte , qui s’éclair- 
cit quelquefois par degrés jufqu’à la cou- 
leur jaune. 

][) E. I. Mine de plomb verte en criftaux prif- 
inatlqûes , hexaèdres , terminés par des pyra- 
mides hexaèdres tronquées près de leur bafe 
( Eÿ". de crifi. p, 347- 4* ) Les py- 

ramides de quelques-uns de ces criftaux , ne 
font point tronquées ( ibid, Var. J. ) Ils ont 
pour bafe une mine de fer : de la Croix » en 
Lorraine. 

b E. 2. Mine de plomb verte , en criftaux prit- 
matiques hexaèdres, tronqués aux deux bouts, 
(EJ^. de crifl.p. ^46. var. i ôc 2. ) Ils font 
épars à la fuperficie & dans l’intérieur même 
d’une hématite noire, granuleufe :de la Croix, 

Mnur» flumti viridii efMc», erjfit.Uifata. ’W'all. min. 

T 

b E. 3. Mine de plomb verte en petits criftaux 
prifmatiques, plus ou moins diaphanes & de 
toutes les nuances depuis le verd foncé luf> 
qu’au jaune. Plufieurs font terminés par des 
pyramides hexaèdres à plans triangulaires, 
comme le criftal de roche : ils recouvrent 
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en toutfens wnt GaUne dccompofée , Aontlei 
cavités font remplies de crijlaux de plomb 
blanc & de cérufe native , avec mine de plomb 
. noire granuleufe fuperücielle : A'Uoffsgrundt 
près de Fribourg en Brifgaw. 

Miner» plumLi viridis eTyJlÆifnt» pellueens. Wall* 
min. i8ç. 4. Voyez un autre morceau peu diflétent 
de celui ci, ci-delTus, Efp. II. var. 47. 

J} E. Mine de plomb verte en visitation , ou 
en petits rameaux qui s’entrelacent, mêlés 
d’un peu de plomb blanc : deTottnau, dans 
le Maregraviat de Baden-dourlach. 

Mmtr» fluml/i viridii rnmtfk. Wall. trin. iSf. a. 

]Ç) E. 5". Mine de plomb verte & jaune en végé- 
tation ou en très-petits criftaux qui fe rami- 
fient fur une mine de plomb noire cellulaire» 
qui n’èft autre chofe qu’une galène hipatique^ 
prefqu’entierement décompofée : auffi de 
Tottnau. 

Les fines ramifications du plomb Jaune dans ce 
morceau , méritent d’être examinées â la loupe. 

Ij E. 6 . Mine de plomb verte folide & criflalllfie 
mêlée d’un peu de plomb blanc & de cérufe 
native , fans matrice : du Hartt^, 

Miner» plutnbi viridh filid», Wall. min. x8j. i. 

Ç E. 7. Mine de plomb verte en aiguilles ex- 
trêmement fines , raflemblées en mammelons 
du plus beau verd. Ce morceau , qu’on pren- 
drait pour de la moufle , efl cellulaire en def- 
fous & parfemé dans fes cavités de petits 
grains de plomb blanc & de plomb noir me-; 
lés d'oçhre : de Fribourg^ 
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E. 8. Mine de plomb verte mammelonnée , du 
même endroit que la précédente. Elle recou- 
vre en forme de moulTe ou de ftalagmite un 
petit filon de gaUne à grandes facettes , dont 
une partie décompoféeeft à l’état àe galène hé- 
patique ou rougeâtre. Les cavités laiïïees par les 
parties de la galène qui ont été entièrement 
détruites , font tapiffées de crijlaux de plomb 
blanc, 

I) E. p. Mine de plomb verte & jaunâtre , mê- 
lée de mine de plomb blanche & rougeâtre: 
l’une & l’autre incruftent la furface & les ca- 
vités d’une galène totalement décompofée , 
mais dont le tiffu lamelleux eft encore indi- 
qué par des feuillets noirs , friables & fçrru-; 
gineux ; de Fribourg, 

b E. lO. Petit grouppe de crijlaux de plomb 
verd , dont la furface plus ou moins altérée , 
fait voir le pallàge de cette mine du verd au 
noir. Ce morceau, qui a pourbafe une veine 
de pyrite fulfureufe , vient de Tfchoppau, 
en Saxe. 

b E. II. Mine de plomb mammelonnée verte; 
jaunâtre Sc rougeâtre ; de Tottnau, 

b E. 1 2. Idem , fous la forme d’une croûte 
ou dépôt mince , compofé de trois couches , 
la fupérieure verte , celle du milieu rougeâtn 
& l’inférieure jaunâtre, 

, b E. I 5. Mine de plomb verte & jaunâtre , fort 
légère ; la croûte qu’elle forme efl lamel-j 
leufe , cellql&iie Sc friable : de Fpibourg^ . 
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ï> E. 14. Mint dt plomb verte & jaunâtre , crif- 
tailifée en petits prifmes hexagones tranfpa- 
rens. La plupart font tronqués aux deux ex- 
trémités : mais il y en a auflTi plufîeurs qui font 
terminés par une pyramide hexaèdre entière 
ou tronquée près de fa bafe. ( de crifl. p. 
547. f^ar. Ils font grouppés à la fur- 

' face & dans les cavités d’une hématite noire : 
de la Croix, 

Voyez les variétés i & 1. ci JefTus , 

E. I y. Mine de plomb verte en prifmes hexa- 
gones , fiduleux à leur extrémité ; un petit 
' grouppe fans matrice : du Uarti. 

1^ E. I(î. Mine de plomb feuille-morte^ mamme- 
Jonnée , mêlée de mine de plomb blanche » 
fur une gangue terreufe blanche, très friable: 
de Geroldseck , en Suabe : Deux morceaux 
variés. 



ESPÈCE VI. 




Ine de Plomb 

BLANCHE. F. 



Blej ffiath ou If'eiJf-llej- 
errx. des Allemands. 



appellée pat quelques-uns Mine de Ploml fp/tthique. 



Minera plumbi fpataeea vel fpatum plumbiferutn^ 
Audor. Vogel. min. 166. 
Plumbum fpatofum album , Wolt. min. 52. 

■ ■ ■■ fra^meniis fpatofis. Syft, nat. XII. 1 3 'y, 

n°. p, 

■ ■ fpathi ctibici, Muf. TelT. 54.0?. 
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Plumhum arfcnicalt mmeralifatum , mînerd fpati~ 
formi albâ feu grlfeà. Wall, mia, 
’ 284. 

.. mincralifatum fubdiaphanum , album, 

Carth. min. 

Minera plumbi calciformU para, indur ata, radiata 
vet cryfiallijata, Cronft, min, 
l8j. I. b. 

M. Cronftedt fait mention d’une Mine 
de plomb blanche arfénicale ; ( b M. ) mais la 
vraie Mine de plomb blanche, lorfqu’elle 
eft pure, ne contient pdint d’arfénic ; c’eft 
un plomb à l’état de chaux minéralifé par 
V Acide marin. Cette mine me paroît être, 
ainfi que l’elpèce précédente, une nouvelle 
combinaifon formée par 1$ décompofition 
des Galènes ou mines de plomb grifes. ( b B.) 
On lui a donné improprement le nom de 
Mine de plomb fpathique ^ car elle ne con- 
tient point de fpath , quoiqu’elle en ait fou- 
vent 1 apparence.C’eft cette apparence qui a 
fait croire à plufieurs, que la Mine de plomb 
• blanche étoit un fpath pénétré par le plomb: 

fa richefle, qui va de 80 à ço livres de 
plomb par quintal , fuffit pour défabufer 
de cette erreur. M. Sage a tiré de cette mi- 
ne , par la réduêüon avec le flux noir, 84 
livres de plomb , qui , par la coimelle , a 
donné 2 gros, 40 grains d’argent. Elle con- 
jûent, fuivant cet Académicien, près de 
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flo livres d’acide marin par quintal. Voyez 
lès ÉUm, de miner, docim.p. 134 & 2 j G. 

F. I . Mine de plomb blanche en crîfiaux pnf- 
wanyae J .hexaèdres, lamelleux ou ftrlés , en- 
tafTés confufément les uns fur les autres , avec 
un peu de chaux de plomb granuleufe dans 
leurs interftices; de Poullaouen.en balle Bre- 
tagne. Quelques-uns de ces criÂaux font ter- 
minés par des pyramides peu régulières & 
tronquées comme dans les criftaux de nitre. 

( £f. de cri/l. p. 34^. Var. 1.2,3.) 

Minera flambi alba cryftallina. Carth. min. 

F. 2. Un grouppe des mêmes criflaux de 
plomb blanc , mêlés de cimfe native fur une 
Galène hépatique & noirâtre , prefqu’entiere- 
ment décompofée , à laquelle ces criftaux de 
plomb blanc paroilTent devoir leur origine. 

F. 3, Mine de plomb blanche crijlalîifëe , en 
petites aiguilles brillantes, éparfes avec mine 
de plomb verte & jaunâtre , fur une gangue 
ferrugineufe : du Hanz. 

F. 4. Quelques aiguilles de mine de plomb 
blanche, détachées de leur gangue , parmi lef- • 
quelles il s’en trouve une fîftuleufe dans toute 
fa longueur : de Zellerfeld, mine de Gluks- 
rade , au Hartz. 

Mitura flumbi alba tubnU/a. Canli. min. 

F. y. Mine de plomb blanche ,lamelleufe Sc 
demi-tranfparente , fur une galène hépatique 
• & cellulaire; d’ffuelgoat, en baflèBretagnei^ 
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, Minera plumii alia parliius lamellofis fpateceis. Canh. 
min. Minera plumbifpetateafijfiits.'^iï\. min. 184.1. 

F. 6 , Mine de plomb blanche , folide , in- 
forme & criftallifée, mêlée de mine de plomb 
rougeâtre & jaunâtre : de Tfchoppau, en Saxe. 

Minera plumb'i alla, figura Indeterminatà, Carth. min. 

^ F. 7. Mine de plomb blanche & rougeâtre 
folide , mêlée de petits criflaux de roche très- 
diaphanes : du pays de Trêves, 

F. 8. Mine de plomb blanche rhomboidale SC 
tranfparente : de baffe Bretagne. 

Minera pltimbi fpataeea , rhombeidalis ^ ptllucensi 
Vail. min. 184. 1 & ;. 

^ F. p. Mine de plomb blanche en aiguilles fi- 
nes, qui font incruftées d’azur & de verd de 
cuivre veloutés! de Gluckf-rade ,zxl Hartz. 

Voyez le Catal. vaif. de 1771. art. 888 & fui». 

F. 10. Mine de plomb blanche en aiguilles 
longues prifmatiques, cannelées , couchées 
parallèlement les unes aux autres fur une 
mine de plomb terreufe blanche: du /farrj. 

On voit fur ce morceau le partage du plomb blanc à 
la mine de plomb rougeâtre, par l’altération qu’a 
éprouvée la première de ces mines. 

^ F. 1 1 . Mine de plomb blanche G rougeâtre 
mêlée avec galène hépatique , cérufe native 
& terre martiale : de Langenheck, 

F. 12. Idem , dans les cavités d’une galène 
en partie décompofée , avec mine de fer 

^ brune due à la décompofition d’une pyrite 




tjf Description 

fulfureufe en créus dt coq : du Comté de 
JDarby^ 

Voyez d’autres morceaui analogues à celui-ci , Fer , 
Efp. IX. var. i & i. & Soufre, Efp. IV. var. lo. 

F. \ Mincit plomb blanche zn criftaux po- 
lygones , tranfparens , qui ont la couleur & 
réclat du diamant. Ils font grouppés à la 
furface & dans les cavités d’une gangue ter- 
reufe blanche & friable : de Géroldfeck, près 
de Lohr en Suabe. 

• Cette gangue terteufe paroît provenir d’un Sf»th en 
erltes de coy à demi décompofé , comme on en peut ju- 
' ger par les petites lames pofces de champ , qui reftent 
en quelques endroits du morceau. 

^ F. 14. Mine dt plomb blanche en aiguilles 
courtes, prifmatiques , tranfparentes & ca- 
pillaires. Elles acompagnent une galène mê- 
lée déminé de plomb rougeâtre fuperficielle 
&: de mine de plomb terreufe : du même 
endroit que le morceau précédent. 

15» F. 1 5”. Mine de plomb blanche , de la va- 
riété dite mine de plomb cornée, ( Voyez ci- 
après b 
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ÎHE DE Plomb rougeastre. 



G. 



Minera plumbi fpathacea , flnata , vitrta rubef- 
, fMS.Valm, de. Bom. min. 2. p* 

Minera 
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MiHtrd plumbi atro-purpurca, Bucq. liltrodt à 
l’étude du Régné miner. 2. p. 177» 

Gette mine n’eft , à proprement parler ^ 
tju’une variété de l'elpèce précédente ^ 
puifqu’elle n’en différé que par fa couleuf 
rougeâtre plus ou moins foncée. AulTi les 
frouve-t-on fouvent réunies fur le même 
morceau , comme on l’a pu remarquer ci-* 
deffus aux articles ^ F. 6 . 7. 10. ii.ôcc; 
L’affinité de ces deux fortes de mines eft 
encore prouvée par Inexpérience fuîvante* 
M. Sage a obtenu d’une diffolution de 
Plomb corné , abandonnée à elle-même 
l’efpace d*une année , une mine de plomb 
artificielle j dont une partie étoit crlftal- 

lifée en longues aiguilles , blanches , prif> 
matiques , tandis que l’autre adhéroit ert 
petits mammelons rougeâtres aux parois du 
vafe où avoit été mife cette diffolution. 

G. t. Aline Jt plomb rougeâtn , 6 i\ cnRâült 

prifiUatiqUes, dont la furface eft granuleufe 8 è 
couleur d’ochre : de PoulLaouen , en Bafld-* 
Bretagne» 

G, 2. Mine de plomb rougtdtrefolîdettni\êé 

de mine de plomb blanche &• jaune avec Urt peu 
de galène népatîque : de Langenheck, 

G. Mine de plomb rameufi . OU «fl péfîfâ 
prifmes hexagones > verdâtres & gtifâtMS i 

N 



1^4 Description 

l’extérieur, rougeâtres dans leur fraâure.fef- 
. quels ont comme végété les uns fur les autres: 
de PouUaoutn, 

^ G. 4. Mine de plomb rou^âtre en prifmes 
hexagones , qui paroilTent lameMeux & 
llriés dans leurs calTures comme la mine 
. d’antimoine ; la furface de ces prifmes eft 
noirâtre : plufîeurs meme d’entr’eux pafTent à 
l’état de mine de plomb noire ( I) H) & d’au- 
tres y font déjà parvenus : quelques parcelles 
de galène brillent parmi ces derniers. 

5 G. y. Mine de Plomb rougeâtre mammelon* 
• née , mêlée d’un peu de mine de plomb verte , 
avec pyrite & galène en décompoGtion : de 
BalFe-Bretaga^ 

ESPÈCE VIII. 

jM S cho,Ur,K.Ue3-trtx, des Al. 

Minera plumbi nigra. Auâor. 

Plumbum mineralifatum cryflallinum , cryjlallis 
irregularibus nigris. Carth. min. 

nigrum cry(lalli]atum. Valm. de Bom. 

min. 2. p. loy. 

Mine de plomb noire cridallifée. Sage, Elém, 
de min, doc. ^,2. 

Cette efpèce eft produite par l’altéra- 
tion qui furvient à celle qui précède . Le 
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foufre , en fe combinant avec elle fous 
forme de vapeurs , en noircit d’abord la 
fuperficie ; mais à mefure qu i! pénètre dans 
l’intérieur des criftaux qui la compofent, 
une partie du plomb minéralifée de nou- 
veau , reparoît fous la forme de Galène 
mêlé avec la mine de plomb rougeâtre 
qui n’a point fubi d’altération. Suivant les 
eflais de M. Sage , la mine de plomb noire 
eft moins riche en plomb que la blanche 
puifqu’elle n’a rendu par quintal que 72 
livres de plomb , qui , dans les morceaux 
dont ce Chymifte a fait l’eflai , ne conte- 
noit point d’argent. Elém. de min. p. 2 j3,' 

^ H. I. Deux morceaux de mine de plomb noire 
en criftaux prifmatiques hexagones & foiivenc 
cylindriques, dont iadécompofition eft plus 
ou moins avancée. ( Ejf, de Crifl. p. jji. 
Efp. ^/.) L’intérieur de quelques-uns de ces 
criftaux eft encore à l’état de mine de plomb 
rougedcre ; d’autres contiennent de plus de la 
galène en petites lames luifantes ; pluftcurs 
ont totalement pafle à l’état de galène , fafls 
perdre leur forme prifmatique; d’autres en- 
fin font un peu fiftuleux & comme faupou- 
drés d’une galène ou mine de plomb grife 
très-atténuée : de Poullaouen. 

H. 2. Mine de plomb noire criftallifée en 
priftnes plus déliés , njais qui préfentent les 
mêmes variétés dans leur tillu , que ceux de 
l’article précédent. 

Nij 



Description- 

H. 3. Mine de plomb noire en cri (lauxfijlu* 
leux, ou enprifmes totalement décompofés, 
dont il ne refte plus que la carcaiïe à l’état 
d’une galène très-atténuée. La mine de plomb 
' rougeâtre, qui occupoit l’intérieur de ces pril^ 
me$> a pareillement palTé à l'état de galène 
, & s’eft dépofée fous la forme d’une incrufta» 
(ton granuleufe , fur un grouppe de criftaux 
de quartz , qui fervoit de gangue à la mine 
primitive dont celle^i eftle réfultatt 

H. 4. Mine de plomb noire prKtmùqvie 8 c en 
fialaâites » mêlée de Galène à grandes fa- 
cettes , avec pyrite & quartz : du même en* 
droit que les précédentes. 

La galène à grandes facettes que contient ce motceatt 
cft d’une origine plus ancienne que la mine de plomb 
Aoirc dont elle eft chargée. ^ 



ESPÈCE IX. 

TkjflîTE DE Plomb ,, . 

JVl cORNÉE. J. I Allem. 

Plumbum pellucidum , hyalinttm , rajlle , effervef^ 
cw.Syft. nat. XII. 13^. n®, 10. 

Cette efpècc n’eft encore, à proprement 
parler , qu’une variété de la mine de plomb 
blanche. ( I) F. ) Lorfqu’elle eft pure ôc 
rranfparente, elle imite aflez la couleur 
de la mine d’argent cornée, ( 3 C.) mai* 
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il s*en rencontre aufli qui eft opaque & d’un 
gris de perles. En général cette mine fait 
efiervelcence avec les acides , ôc elle eil d 
tendre , qu’on peut la rayer facilement aves 
la pointe d’un couteau. 

5 J. I». Petits crlftaux folitaîres de Mînt dt 
plomb comie tranfparente. Ce font des priP- 
mes hexaëdres plus ou moins comprimés & 
dont les bords font en bifeau: iEjf. de cri^i 
P» ^5l^Var» 2. ) des mines dè La Croix^ 

ÿ J. 2 . Criftaux folitaires de mine de plomb 
comie opaque & d’un gris luifant , dont I» 
forme efl un prifme hexaëdre comprimé , ter^ 
miné par deux pyramides trièdres obtuiës» 
f Ejf, de crifi^ ibid. Far, j. ) 

b 5 • Autres ,-grouppés avec galène & miné 

de plomb granuleule noire > iiix une ganguo 
ferrugineule ^ de la Croix, 

b J* 4 . Mine de plomb comie ,*en criftaux po^ 
lygones , irréguliers , tranfparens & fort écla» 
tans , fur une galène telTulaire en partie dé» 
compofée : de la Croix, 

J. J. Mine de plomb cornie , trati{parente 9C 
criftailifée ; elle forme un petit grouppe 
matrice: du Duché de fFirtemberg, 
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"A Æ'Ine dePlomb { ^ 

Jvl ROC/GE. K. •} d« Al:em. 

Noya minera plumbi. Lehmann. Diflert. Pctrop. 
1766. in 4®. 

Plumbum htxaedrum , rhombtum , fulvum. Syft. 
nat. XII. 154, n*. 8. 

Mine de plomb rouge criftallifée & tranfpa* 
rente. Saf^t, EUm. de min, doc,p. 

Cette efpèce eft encore une de celles , 
i^ui , fuivant M. Sage , font minéralifées 

f )ar ï acide marin. M. Lehmànn , d’après 
es elTais qu’il en a faits , la croit colorée 
par le fer 6c dit qu’elle ne contient par. 
quintal que jo livres de plomb qui mê- 
tne eft dépourvu d’argent. Elle eft fort 
rare ; on en a trouvé autrefois , mais en 
petite quantité, dans les mines de Tfchop- 

F au en Saxe : c’eft à M. Lehmann que 
on doit la connoiflance de celle qui a 
été découverte depuis peu en Sibérie. 

K. I. Criftaux folltaires de Mine de plomb 
rouge, en prifroes courts , tétraèdres, rhom- 
boïdaux , dont les extrémités font tronquées 
obliquement. {EJf. de crifl.p. jJj . Efp. VIL) 
.Ces criftaux ont dans leur t'raâure la cou- 
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leur du cinabre du Japon : on les trouve fur 
une gangue quarczeule dans les environs de 
Catherinebourg en Sibérie. 

Voyez le CmjI. de M. , tom. t. f. 40 rf- »*• 

Z 94 Ô* Ceux de.Tfckoppau font en prifmes très- 
déliés, trjnfparens & d’un rouge plus foncé ; Voyez le 
raif. de n". pi g. 
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Ihe de Plomb tebreuss 
ou Oc H RB DE Plomb. L, 



{ 



Blej erde on 
BUy - uher 
des Allenu 



Minera plumhi calciformis para, pulvemltnta. 

Cronft. min. iSp. 1. e. 

Terra caUarea , ctrujjà nativâ intîmi mixta, 

Cronft. min. 37. 

Plumbum terrejlre ochraceum, Carth. min. 66 . 
— ■ — amorphum petrd varia veflitum aut lapts 

plumbiftr. Wolt. min. 32. 

Plumbi minera gaUnica mineralifaia , terrct in~ 
fenjibiliter immixta, colore albo vel tu- 
Wal. min. 287. 

Ochra plumbi pulverea albida. Syft. nat, XIÏ, 
ip3. n®. 7. 

— ■ ■ luteo - albida. Syft. nat. IX. 2op, 

n®. y. 



C’eft une chaux de plomb plus ou moins 
pure , qui fouvent doit fon origine à la 
ddcômpofition des galènes ou mines de 

Niv ‘ 



5o(5 Description 
plomb fulfureufes.On en diftingue detroîa 
couleurs, la blanche , la jaune 6c la rouge ; 
eulfi les défigne-t-on d’ordinaire par le nom 
des chaux de plomb artificielles où les mê- 
mes couleurs fe rencontrent. Ainfi la blan- 
çhe eft nommée Cérufe native , la jaune 
J^ajjicot natif f 6c la rouge Minium natif 
Ces terres rendent quelquefois, fuivant 
]VI, Lehmann , jufqu’à jo liv. de plomb par 
quintal, M. Gellert dit qu’on trouve à 
pçllnginskoy en Sibérie, une mine de 
cette efpèce , qui eft de couleur jaunâtre 
&qui contient , outre le plomb , de l’or, 
de l’argent ôc de l’antimoine, ( Chym^ mi'» 
\allurg, tom. i, p, yi,) 

L. I, ou mine de plomb tei> 

reufe blanche , fur une galène en décompo- 
(îtion, 

Ttrr» plumtarh alin. Vf'all. min. 187. i. Il s’ea 
Uouve dans les morceaux décrits ci-deflus, ECp.!!. var, 
47, Ef|).V. var. j. Si 6 , Efp.VI. var. a. 10. &c. 

^ Xj, 2, MaJJîcot natif ou mine de plomb ter- 
rçufe jaune, fuperficlçlle. B, ly,) 

7ffr« fluinlvfriadtrina, Wall.min. 187. 1. 

X) !.>, Minium natif ou mine de plomb ter-» 

rçufe rouge , dont la couleur tire fur celle du 
çanujn, dans du quartz : de Langenheak. 

L, 4 « Mine de plomb ttneuft rouge, ievàWe't 
‘ ' téç ou par çpuches ? du Comté de Darby, 

Jerra p{itrr.kiria rukrA. min. 187, j. 
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5 li. J. Mint de plomb urrtufe jaune , due à la 
décompcfirion d’unç mine de plomb verte 
mammelonnée , dont il refie encore quelques 
vefliges , fur une mine de fer noire & vi* 
treufe femblable à des fcories : de la Croix^ 

L, 6. Scories obtenues lors de la revivifica- 
tion de la litarge en plomb* Le plombré- 
vivifiés’efl criflallifé dans les cavités de ces 
fcories en lames prifmariques > minces , hexa- 
* gones ou trapézoïdales. 

ESPÈCE XII. 



1 T lïfE DE Plomb terreuse ursèni- 
jyi. CALE. M. 

Minera plumbi calciformis arfenlco mixta, Cronft, 
min. i86. a. i. a. 



M. Cronftedt cite deux mines de plomb 
blanches de cette efpèce , qu’il dit n’^voir 
pu réduire au feu de lampe d’Émailleur , 
comme les autres mines de plomb blan- 
ches : il en a conclu qu’elles etoient com- 
binées avec une chaux d’arfénic ; mais plu- 
fieurs Minéralogiftes nient l’exiftence dç 
cette efpèce, qui eft au moins fort dqu- 
Ç€ufe, 







MERCURE. Mercurius Chymicorum, 

ESPÈCE I. 

M EkCVRE riERGEU"»?.f^fn-iJH€e1tfitbtr.Gf 
OU COULANT. A. 

Hydrargyrum nativum. Wall, min. 2tp, 

■ nudum nativum, Wolt. min. 2.6. 

— virgintum Jeu nudum fluidum, Syft. nat. 

XII. iip. n“. I. 

MercurhiS nudus Jluidus. Carth. min. 62. 

• r— nativus virgineus.Cronii. min. 21 7. 

* ' punis nativus. Bom. min. 2. p. 8^. 

A. I. coa/an/ dégagé de fa gangue, 

& tel qu’on le trouve dans les cavités des 
mines d’idria dans le Frioul. Il ne différé en 
rien du mercure tiré du cinabre par le moyen 
du feu. 

Merturiui filitxriui furui, Carih. min. Hydrar^um 
nativum purum. Wall. min. 119. l. 

^ A, 2. AffrrareviV/ya en petits globules cpart 
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dans une gangue terreufe • mêlée de cinabre ; 
du Duché de Deux-Ponts, 

Ce mocceau a été calTé en deux pour faire voir le 
mercure qu’il recele dans fon intérieur. Mercurius ter- 
rii inff;rfus. Carth. min. Mercurius terri, immixtus, 
Bom. min. 

A. 5. Mercure vierge en très-petits grains 
dans du fchille noirâtre : du Duené de Deux- 
Ponts, 

Mercurius lapi.iiùui infperfus. Carth. min. Uydrargy- 
rum nutiium Ufidi immixtum. Wall. min. 119. 3. 

5 A. 4. Mercure vierge en globules de la plus 
grande fineflTe, qui paroilTent fuinter d’une 
gangue quartzeufe blanche , mêlée d’un peu 
de cinabre: de Bohême. 

$ A. J. Mercure coulant , avec mine de mer- 
cure en criftaux tranfparens , couleur de ru- 
bis , fur du quartz mêlé de naercure en cina- 
bre : de Moërfchfeld , dans lePalatinat.' 

Voyez deux autres morceaux peu difFérens , ci-après 
Efp. II. var. I & 1. 

% A. 6 . Un morceau fîngulier , qu’on croit 
être un amalgame naturel du mercure avec P ar- 
gent. Cet ama\game,(\Mï eft dur & d’un blanc 
écl atant , adhère à une mine de mercure en ci- 
nabre , parfemée dans fon intérieur de quel- 
ques globules de mercure coulant. 

Ce morceau rare paroît être ce que les Allemands 
appellent WW d# Mercure filidt ( Derè-ijHeek-fiU>ix-ertx.^ 
il vient d’Allemagne , mais on ignore de quelle mine il 
a été tiré. M. Cronftedt dit dans fa Minéralogie (§.117) 
» qu’on a quelquefois trouvé dans la mine de Sahlbcrg 
» en Suede , du mercure amalgamé avec de l'argent 
» vierge». 



204 Description 

A. 7. Mercure coulant , purifié : des Indes 
orientales. 

Il ell contenu dans un &uic du penà Acaci* rampant » 
dont ou a ôté la chair & bouché l'ouverture avec de 1a 
cite après y avoir introduit le mercure. La dureté 8c le 
tilTu lené de cette cot^ue la rendent très propre â CCI 
ufage auquel elle eft employée par les IndietM. 

Jt S 

ESPÈCE II. 

M In s DE Mercure cristallisés, B. 
Minera mercurii indurata , cryjlallïfata, Cronfi. 
min. 218. B. b. 4. 

Ifydrargyrum cryflaUinum feu cryjlaUifatum cu~ 
bicum, Syft. nat. XII. 1 15». n*. 2. 

Cinabre tranfparent, d’une couleur rouge, fem- 
‘ blable à celle du rubis iSage , EUm^ 
de min, doe.p, tSu 

Cette efpèce de Cinahre ou de Mercure 
mînéralifé par le foufre , n’eft connue que 
depuis peu. M M. Cronftedt & Linné lui 
attribuent la forme cubique , du moins à 
celui qui vient de Mufchel-Landsber^ 
le Duché de Deux-^Ponts.Pour moi je n’ai 
point reconnu cette forme dans les mor- 
ceaux que j'e polTéde , ni dans aucun de 
ceux que j’ai vus , qui venoient , il eft vrai^^ 
de Moërfchfeld ^ dans le Palatinau 
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B. I > Mint deMercurt en petits crlftaux tranf* 
parens , d’un beau rouge de rubis i formés par 
deux pyramides triangulaires tronquées, join* 
tes baie à bafe ou féparées par un prifme in- 
termédiaire très-court. ( Ejf. de crift> p. J2J4 
Far. I & 2%) Ces criftaux , mêlés de Mcrcurt 
coulant , ont pour gangue une pierre quart- 
zeufe blanche , veinée de cinabre opaque & 
d’un rouge foncé : de Moërfchftld, 

Ç B. 2. Un morceau de la meme efpèce 8c 
du même endroit que le précédent. Il en dif- 
féré feulement en ce que le Mercure crïflallifi 
& le Mercure coulant , font entremêlés de pé- 
trole folide ou afphalte en grumeaux , d’un 
noir luifant , entre deux lifieres d’une gangue 
quartzeufe mêlée de cinabre impur* 

C’eft peut-être i un morteau de Cette elpèce Ou’îl 
faut rapporter le Cmuhre noir dont parle M. Ctonliedt 
dans fa Minéralogie ( Ibid. $. a 1 8 . } 

Ç B. 5. Mine de Mercure informes t 

, de Hongrie. Fojrei l’efpèce fuivante C. i . 

ESPÈCE III. 

M Ine DE Mercure^ „ , , 

EN Cinabre. C. Allem. 

Cinnabaris nativa. Dale , pharm. p. 3 y. 
Minium purum. Worm. Muf. p. 126. 
Mercurius fulphure mineralifatus. Crouft, mîn, 
218. B. 

- mineralifatus t ftiiatus 4 mber,Jlriis ton- 

gitudineiUbus t fpUndtntibm. Carih, 
min* 
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Hydrargyrum fulphure miatralifatum , mlnerâ ruA 
brâ. Wall. min. 220. 

• rubrum , pumm , tinclorium. Wolt. min. 

26. 

" " ■ mincralifacum , pyntîcofum , jibrojum, 

Syft. nat. XII. lip. n°. 3. 

C ’eft la mine de Mercure la plus com- 
mune ; elle varie beaucoup dans fa forme ; 
fa couleur eft d’un rouge plus ou moins 
foncé : lorfque cette mine eft pure , elle 
contient , fuivant Wallerius, un feptième 
de foufre & fix parties ou même plus de 
mercure. Henckel dit qu’elle eft compo- 
pofée de i , î ôc même \ de mercure , & 
de i , I ou i de foufre. 

3^ C. I. Mine de Mercure en Cinabre , cellu- 
laire & lamelleufe, ou en criftaux très -confus, 
d'un rouge vif, fur du quartz carié blanc , 
parfemé de petites marcaflites : de Hongrie. 
Ce cinabre a l’apparence de la mine d'argent 
rouge & contient un peu d’or ; ce qui lui a 
fait auffi donner le nom de mine d'or rouge, 
(O B. 10.) 

Miner» mereurii •indurat» , cubis mineribiis vtl la- 
tnellefa. Cronft. min. ii8. B. b. 3. Hydrar"-,rum mine- 
ralijMum lamellainm. Scopoli , de hydrar. idrcnf.VcDec. 
17 ^ 1 . 

Ç C. 2. Mine de Mercure en cinabre folide , 
d’un rouge pourpre , dans une gangue argile 
leufe : du Duché de Deux~Ponts. 
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^ C. Mine de Mercure en cinabre , entremê- 
lée d’un grand nombre de très-petites marcaf- 
Htes dodécaèdres ; de Stahlberg, dans le Pala- 
tinat. 

Telle étoit la mine Ju Ménidot près de Saint-LÔ en 
Bane-Nonnandic. 

5 C. 4 . Mine de Mercure en cinabre , foHde & 
criftallifée dans du fpath féléniteux criftal- 
lifée en tables, dont une partie e(l colorée 

I par le cinabre. 

Ce morceau vient d’une mine du Palatinat , près de 
Mocrfchfeld, qui cil aètucllemcnc inondée. Voyez le 
Caul. raif. de 1771. n*. 736 & fuiv. 

5 C. y. Deux morceaux de la même variété , 
l'un defquels contient du mercure en petits 
criflaux tranfparens , couleur de rubis. 

^ C. 6 , Mine de mercure en cinabre , folide & 
trcs-compaéle , d’un rouge brun , mamme- 
lonnce à fa furface & fans gangue : à'Almaden 
en Efpagne. 

Cinnaiarii compacta ex rubro n’^a. Wall. min. 110. 
3. Cinnabaris folida oijcuri rubra. Bom. min, z. p. 9r. 

5 C. 7 . Mine de mercure en cinabre, ftriée» 
d’un rouge brun , dans une gangue féléniteufe 
& ferrugineufe ; à^Wolffleln dans lePalatinat. 

Cinnab.iriiftriata}iÿirtincerte.'tl/T^\>m\n. iio, l. 

C. 8 . Fleurs de Mercure, ou Cinabre en 
poulïière d’un rouge vif, ftrié & velouté, 
mêlé de cinabre d’un rouge jaunâtre , dans 
une gangue argilleufe : de Wolfsteln, 

(*) La couleur de ce dernier cA en partie due â la 



ao8 Description 

terre martiale dont il eft mêlé. C’eft le Cimatariieâm- 
fucla , colon creci metolbrùm , feu fazi-ruhenlt» 
min lao. 4. 

C. p. Mine de mercure en cînat>re,à'ünbTati 
fonf é , comme certaines hématites ; ce cina- 
bre eft difpofé par veines dans une gangud 
quartzeiife , à laquelle il communiqué fa cou- 
leur : de Moirfckfeld . 

CiniMèiris compact X , colon fpadlceà, \i'all. m!d« ilo. fi 

^ C. 10. Quartz cellulaire & grenu, colord 
en rouge brun par le Cinabre qu’il contient i 

a uelques-unes de fes cavités font remplies 
’afphalte ; aulTi de Mvirfchfeld, 

Uydrar^yrum rubrum petrâ zejiitum.'Volt. min» 

Ç C. Il» Cinabre dans de l’argllle blanche; 
de la Caroline , à Mufchel-landsberg ,Aa.m la 
Palatinat. 

Minera merturialit ,ve\ Hjdrar^yrum amorphumtertÂ 
varia vejlitum. V^'olc. min» 

Ç C. 12. Autre petit morceau peu different t 
de Wolfuein^ 
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ESPÈCE IV. 







Inb de Mercure ( 

ARSENICALE. D. } 



Niur-Cinntber dei 
Suédois. 



Hydrargyrum glandulofum , feu mineralifauinp. 
arfenicalt J'olidumt Syff. nat. XII. 120* 
ti\ 4. 

tfydrafgyrufn 
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Hydrargymm rubrum arftnîcalt, Syft, nat, IX”, 
175-. n®. 2. 

Mcrcuriui mincralifatus , continuus , mbtr , fpUn- 
dtns, Carth. min. 65. . 

Le Cinabre du Japon pafle pour arfé- 
nical ; mais ce fait n’eft point encore bien 
conftaté. 

ESPÈCE V. 

Ine DE Mercure grise. E. 

Mercurius ctipro fulphurato mincralifatus, CronA. 
min. 2ip. 

Hydrar^yrum pctrofum crtpîtans. Syft. nat XII. 

120. n®. y. Mul. TefT. yo. 

Mine de Mercure cuivreufe, ou Cinabre uni 
avec le cuivre. Monn. Expof, des Min. p. uj. 
Mine de Mercure en criftaux gris. Bucq. Introd» 
tom. 2,p, 

M. Cronftedt dit que cette mine , qui 
(e trouve à Mufchel-iandfberg , eft d’un 
gris noirâtre , vitreufe dans fa fraflure & 
fragile , qu’elle décrépite beaucoup dans 
le feu , & fait croire par fon réfidu quelle 
contient du cuivre. M. Monnet regarde 
l’expérience rapportée par M. Cronftedt 
pour prouver l’exiftence du cuivre dans cet- 
te mine comme peu décifive. M. Bucquet 
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»io Description 
dit , (]ue cette mine efl (T un gris jaunâtre 
& qu’elle forme des crijlaux jemblables 
à ceux de la mine d'argent grije. J’en 
poflede une pareille , qui m’a été donnée 
pour Mine de Mercure grije ,• mais c’eft 
une vraie mine d’argent grife , qui vient 
de Hongrie , & dont la gangue paroît feu- 
lement contenir un peu de cinaore. Voyez 
la defcription qui en a été faite ci-deffus 
3 F. 1. 
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ANTIMOINE, i Stihium PUnii, 



ESPÈCE I. 



A^TIMOryE rrSRGS< Gidlfgen-I^Ut-glas- • 
ul ou If ATI F. A. ( Allciiund*. 

Antimonium nativum , feu régulas Amimonti 
na/z'vaj.Cronft. min. aj 3. Svab, 
acï. Holmenf. pag. ÿÿ, 

Wall. min. 237. 

■ nudum rtgulinum. Carth. min. yp, * 

■ — purum nativum, Bom. min. 2. p. 72. 

Sùbium nativum , feu nudum argenticolorutn, 

Syft. nat, XII. 123. n®. i. 



M. Cronftedt foutient l’exiftence du 
régule d* Aniimoine natif , découvert en 
*748 i par M. Antoine Schwab, dans la 
jnine de Sahlberg en Suède. Ce régule 
natif a , fuivant ces Auteurs , la couleur 
de l’argent, & fa reflemblance avec la py- 
rite blanche arfénicale^ l’a quelquefois fait 
prendre pour elle. Il offre dans fa cafTure 
des facettes brillantes ,& affez larges ; on 
a reconnu qu’il avoir la propriété de s’a- 
malgamer aifé ment avec le mercure, pro- 
priété que n’a point le régule d’antimoine 
artificiel,- 

Oi; 
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c 

Tkjf Jnb D'Antimoine^ CrifiMifiTte-i^iagUi- 
JW. CRISTALLISÉE. B. | Je* Allemands. 

'Aniimonium fulphure mintralifatum , crijlallifa- 

tum. 'Wall. min. 341. Cronft. min. 254. d. 
Stibium cryPallinum leu cryjlallifatum, Sylt. naf. 

XII. 123.11°. 2. 

Cette efpèce, de même que la fuivantey 
cft minéralifée par le foufre ; elle eft aufli , 
comme elle, d’une couleur grife tirant fur 
le bleuâtre , mais elle en différé en ce que 
les aiguilles (ou prifmes) qui la compofent, 
au lieu d’être réunies en maffe folide ôc 
continue , font diftinêtes les unes des au- 
tres. Ces aiguilles , ordinairement fort dé- 
liées , font raffemblées par faifceaux dans 
les cavités de la mine ou pierre qui leur 
fert de gangue ; fouvent elles s’élèvent en 
divergeant de divers points de la furfàce : 
quand elles fe touchent réciproquement 
dans toute leur longueur, elles ne different 
point alors de la mine d’Antimoine grife 
ordinaire , dont celle-ci n’eft qu’une va- 
riété. 

B, i» Min» d'Antîmoi/u tnfialliJit, ta prif<; 
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mes minces , oblongs , héxacdres , compri- 
. mes & ftriés fuivant leur longueur , terminés 
à l’un des bouts par une pyramide tétraèdre , 
obtufe (_E(f.dcCrip.p. i.) Ilsad- 

hérent par l’autre à une mine d Antimoine grift 
ordinaire, dont la gangue quartzeufe eft mé- 

- lée de blende & d’un fpath féléniteux blanc 
& Jaunâtre en petits cubes rhombéaux : de 
l’ide de Corfe. 

Minera Antimonii cryjlallifata. Wall. min. 141* 

ÿ‘B. 2. Un petit morceau de la meme variété 
& du même endroit, curieux en ce que les 
crijlaux d Antimoine font incruftés d’une efflo- 
refcence jaunâtre, due à la décompoCtion 
d’une partie de ces cridaux, 

i B. ^.Mine eP Antimoine ceifiallifit en aiguilles 
prifmatiques , luifantes , de la plus grande fi- 
nefle , difperfées en tout fens , dans une 
gangue terreufe : de Hongrie. 

i B. 4. Kmkxcs aiguilles d Antimoine , fines 8c 
luifantes , difpofées par faifeeaux étoilés , 
dans les cavités d’un quartz grenu & çriftal- 
lifé : de Hongrie. 

i B. y. Petit morceau fingulier, qui m’a été 
donné pour mine de Cobalt, mais qui me 
paroît être une mine d' Antimoine grife en 
partie décompofée & palTant à l’état de mine 
tP Antimoine en plumes rouges. ( i E. ) Il con- 
fifte en quelques faifeeaux d’aiguilles minces, 
prifmatiques, ftriées , qui réfléchiCTent toutes 
les couleurs de l’arc-en-ciel , furj une mine 
de fer fpaihique grife ; de Saxe. 
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é B. 6, Régule d Antimoine ordinaitt, 

é B. 7. Régule d Antimoine martial dont la 
lurface eft comme tricottée ou parfemée de 
dendrites en feuilles de fougere, qui fe croi- 
fent en diiférens fens, 

Let élément de ces dendrites paroilTeac ^re l'oSaidr» 
comme dans l’argent vierge en végétation , & ic mor- 
ceau de cuivre ramifié décrit ci-delTus parmi les mines 
de cuivre, Efp. II. var. 7. 
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"XÆJse D'AnriMOlUZ Ç Strahlhheoélet 
■d V grise , LMMELLEVSE^ SthaltUchte fpier- 
OU STRIEE. C. I des Al. 

Antimonium fulphure mineralifatum ftriatum. 

Wall. min. 238. 

propri'e fie diclum fibris majorihus 
velminoribus. Cronft, miij. 234. 
a. b. 



‘ albo-griftum , fjflendtns, radiatum 

vel Jhiatum. Wolt. min. 27. 

/ mineralifatum ftriatum , ftriis gn- 

feo~albis , nitidis , crajjiujculis» 

Carch. min. 

Siibium ftriatum feu mineralifatum fibrofun 
plumbicolomm, Syft. nat. XII. 123. n°. 3. 



Cette efpèce eft, ainfi que la précédente,' 
minéralifée par le foufre. Elle varie infini- 
ment par la forme, la groffeur, la longueur 
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& la pofition des aiguilles ou des lames qui 
la compofent. On lui trouve quelquefois 
l’apparence de la galcne à petites facettes ou 
de la mine d’argent blanche ; mais on la 
diftinguede la première par fa couleur plus 
foncée, & de la fécondé par fon coup d œil 
bleuâtre. 

i C, X. Mine (T Antimoine grife à Hries paraf- 
leles , dans une gangue quartzeufe blanche t 
de rifle de Corfe. 

Miner» jimimonii Jiriat » , firiit farallelis. Vall. 
mia. 13s. I. 

ÿ C. 2. Autre , où parmi les lames ou ftries 
parallèles il s’en trouve de convergentes & 
qui fe croifent en difiR^rens fens.Ce morceau, 
d’un gris plus foncé que le précédent, eH 
fans gangue & vient de Saxe. 

Miner» Antimoniiftriat» ,flriii fpnrps innJUnath vtl 
dec:ijf»ntiiui. Wall. mia. 138. 1. 

i C. 3. Mine <r Antimoine grîfe à ftries irrégu** 
lières’, la plupart peu diflinâes, dans une 
gangue quartzeufe mêlée de fpath féléniteux- 
ihombéal ;.de l’Ifle de Corfe. 

Jjniiimr.ium mineraUjalum Jiriii incrdinnè diffejit», 
Cartii. min. 

C. 4. Mine J' Antimoine grife , en aiguilles 
convergentes dîfpofées par faifeeaux , dans- 
du fpath compacte blanc : de Saxe. 

^ Stibinm fiùrii ff ttum inteuitf.intibut. Syft. nat. IX. 
I7<, ü®. 4. 
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é C.^ Mine i Antimoine grife à ftrîes étoilées, 
^ manganaife dans du fpath com- 
pacte blanc : d’une mine fîcuée à trois lieues 
de Breitenbach , en Thuringe, 

5 cetee minière des morceaui oiV 

/ Jimtmotnt domine ; dans d'autres c'eft la j 

dans d autres enfin . ces deux fubftances font tellement 
raelees Sc confondues qu'il efl difficile de lesdiftineuet 
V J/'*'’® )• fiirii conctntricit radiantibus, 

n /; ’ • 1 ^ Antimmii Jiriat* , ftriis 

' /'. ’^'^wal!. min. 138. i.AnümcntHmimaeraUfatum, 
ftrtts ex entre radiantibui. Carch. min. 

è C. 6. Galène tf Antimoine , ou qjine d’Anti- 
moine dun gris bleuâtre, feuilletée comme 
B ^ quartz : du Marquifat de 



_ Ses ftries alTex apparentes Tuffifenc pour la foire dit 
mines de plomb griles. Galena 
i tibii , feu minera A mirnenii ftriata , Briis in fanammn- 
/«J fff»rr«ê. Wall. min. 138. 4 

è C. 7 . Mme eP Antimoine fotide & eompack, 
d un gris brun . fans matrice : de Hongrie. 
Islle paroit à la loupe compofée d’aiguilles 
extrêmement fines & très -ferrées les unes 
contre les autres, quoiqu’elles fuivent diflFé* 
rentes diredions. 

Ant-n^iumfulphHre minerali/àtum minera diffr mi 
fMâ,lhido-fufeâ. Wall. min. 140. Afiner* Anttmenii 
yîl/4i4. Wolt. min. 



è C. 2. Mine tT Antimoine grife fpiculaire, corn- 
pofés de lames minces aflèz larges & de plu- 
lieurs pouces de longueur ; de Tofeane. Ces 
lames font tantôt parallèles & tantôt diver- 
gences . allez lilTes pour réfléchir les objets 
comme une glace de miroir. 
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C’cR la mi»e d’Antimtim fp/cnlairt dite du F trou , 
donc parle M. Sage dans Tes Kldmens de Minéralogie , 
( TMt des Mut. au mot Jintimoine ) : plulieurs des la- 
mes qui compofent ce morceau ont éprouvé de l’alté- 
tacioD en divers points de leur furface, & meme inté- 
rieurement ; les parties décompofées fout rouges ou 
jaunâtres. Voyez ce qui en eft dit ci-après , Elp. IV. 
var. I & X. 

è C. Mine d’ Antimoine grife ordinairt , dans 
du quartz mêlé de blende rougeâtre , & d’un 
fpath féléniteuxrhombéal : deTIfle de Corfe. 

ESPÈCE IV. 




Ine d* Antimoine 
ROUGE, D. 



{ 



Roih-ffies -glas - trtK 
des Allemands. 



Minera Antimonii rubra. 

Mine d’Antimoine rouge» dite du Pérou. Sage 
Elim. de Min, doc. Table des mat, au mot An~ 
timoine. 



M. Sage eft le premier Auteur de Miné- 
ralogie qui nous ait fait connoître cette 
efpèce qu’il regarde comme un foufre doré 
natif d' antimoine. En effet cette mine , or- 
dinairement granuleufe 6c d’un rouge 
brun , comme certaines mines de cinabre , 
a la même couleur 6c les mêmes proprié- 
tés que le Ibufre doré d’antimoine qu’on 
obtient en fublimant enfemble du fel am- 
moniac 6c de l’antimoine. (Sage ibid,) Je 
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penfe qu’elle provient de la décompofî- 
tion des mines (^Antimoine ^rijes ( i B. C. ) 
dans les interftices defquelles on la ren- 
contre. Elle paroît être minéralifée par 
une efpèce de Joie de foufre volatil qui ré- 
fuite de la combinaifon du foufre contenu 
dans ces mines avec Talkali volatil pro- 
duit foit par la décompofition des pyrites, 
foit par celle même des mines d'Antimoine 
grifes qui paffent à ce nouvel état. 

i D. l.Mine <T Antimoine rouge granuliufty fur 
une mine £ Antimoine grife fpéculairey en lon- 
gues aiguilles à demi décompofées. Outre 
l’enduit granuleux d’un rouge pourpre qui 
conftitue cette efpèce , elle eft encore recou- 
verte en quelques endroits par une effloref- 
cence jaune, qui n'eft autre chofe qu’un 
Soufre pur lailTé par la mine décompofée. 
Tout le morceau répand une odeur de foufre 
fi pénétrante qu’on ne peut le toucher fans 

Î ue cette odeur fe communique aux doigts. 

1 vient , ainfi que le morceau décrit ci-deflus» 
et C. 8. ) des mines de Tofcane , & non du 
Pérou^ 

Les parties rouges de cette mine ayant été ptifcs 
pour du C/njérr, elles ont donné lieu à des Brocanteurs 
' de folfifier quelques moiceaux , en y ajoutant du Mtr- 
eure coHlant : ils les vendoient fous le nom à'Antimoinê 
en Aiguilles mtrcurieUet du Pérou, 

i D. 2 . Deux petits échantillons de la même 
efpèce , où le foufre excédent s’eft dépofé 
fous la forme de très-petits criilaux oâaedres» 
tranfparens 8c d’un beau jaune citrin. 
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i D. 3. Min* tP Antimoine rouge ,mt\ée de py- 
rite cuivreufe tenant or , dans du quartz : de 
Hongrie. 

On trouve en Hongrie de l’Antimoine mêlé avec de 
l’oi , mais fans combinaifon intime , puirqu’on en peiR 
réparer ce dernier métal par le (impie lavage. 

è D. 4. Mine tP Antimoine rouge ^ mélée de 
mine d’Antimoine grlfe folide & criftallifée : 
de rifle de Corfe. 

On voit clairement par ce morceau , que la mine 
d’Antimoine rouge doit fon origine à la décompofition 
de la mine d’Antimoine griTe. 

ESPÈCE V. 

\ /f INE b* ÀXTIM0INE{ Sfies-glMs-iluihe des 

jLvi PLUMES, E. I Allemands. 

Minera Antimonii plumofa, Autftor. 

Anùmonium grifeum vel rubrum plumofum, Wolt. 
min. 27. 

' ■ ■ magnd copia fulphuris mineralifa- 

tum , lance injîar, fibris capillaribus 
feparatis. Wall. min. 23p. 

' fulphure & arfenico mineralifatum 
rubrum. Wall. min. 242. 

- ■ auripigmtnto mineralifatum vel 

Antimonium foUtre. Cronft. min, 

■I ■ " mineralifatum fîriatum ,Jiriis albis 
vel obfcuri rubris , nitidis , /riabi^, 
libus , fubtUijfmis, Caith. min. 
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Stièium mîntralifatum , fibrofum , rubrum, Syft. 
nat. XII. 1 24. n°. 

Stibigo vel ochra flibii gcrminans rubra, Syft. nat. 
XII. 154., n®. 13. 

Flores Amimonii feu minera Anùmonii rubra* 
Vogel. min. 490. 

Cette efpèce , qui , fuivant la remarque 
de M. Lehmann , fe trouve ordinairement 
placée à la furfàce de la mine d' Antimoine 
gnfe , n eft , à proprement parler , qu’une 
variété de la précédente & eft , comme 
' elle, le produit d’une mine d’Antimoine 
grife décompofée. La couleur rouge que 
prend quelquefois le foufre , lorfqu’il eft 
combiné avec l’arfénic , a fait croire à la 
plupart des Minéralogiftes que cette ef- 

Î )èce étoit minéralifée par le foufre & l’ar- 
énic enfemble;mais les traces de décom- 
pofîtion qui accompagnent prefque tou- 
, Jours cette mine en plumes , ne permettent 
pas de douter qu’elle n’ait le même prin- 
cipe minéralifant que la mine (f Antimoine 
rouge granuleufe ( ci-dcITus é D.) Quoique 
la couleur rouge foncée tirant fur le pour- 
pre lui foit plus ordinaire que toute autre, 
on obferve néanmoins que la mine en plu- 
mes qui réfulte de la décompofition des 
mines d' Antimoine gnfes tenant argent , fe 
montre fous la forme de filets courts, élaf- 
siques , très-minces , de couleur grife ou 
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bleuâtre. Voyez ce qui en a été dît fous le 
nom de mine d’argent en plumes (cî-deflus 
3 K.) 



ÿ E. I. Mint d A nnmolnt en plumes , ou en 
petites houppes foyeufes d'un rouge pour- 
pre , lefquelles fe ramifient en façon de den- 
crites fur du quartz , où l'on difiingue en- 
core quelques parcelles de mine d’ Antimoine 
grife non décompofée ; de la VuUU Efp^ 
rance de Dieu , à Freyberg. 

è E. 2. Un morceau des plus curieux, en ce 
qu’il préfente à côté l'un de l’autre deux 
faifceaux d’aiguilles à’ Kntifnoine , foyeufes & 
du plus beau rouge -dans l’un , grifes & crijlal- 
lifles dans l’autre. Ces aiguilles font implan- 
tées à la furface & dans les interftices d’un 
grouppe de crifiaux quartzeux blancs: de 
Braimfdorft en Saxe. 



i E. 5. Deux échantillons de 
en plumes grifes & bleues , fur du quartz crif- 
tallifé, piélé de mine d’Antimoine grife fo- 
lide tenant argent ; de Stolberg. 

Cette vjritfté ne Hitfcre en rien de la raine â'Ar^emt 
*n pûmes , ( Voyez les raines Je ce métal , Efp. X. var. 
I. ) Ceux qui lui donnent ce nom , ont égard à l’ar- 
gent qu’on obtient de la raine d’Ancimoine grife, avec 
iaquellc cette raine tn plumes fc icncontte. 
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D ES CRI P Tî ON • 



-J. ij'flfc 



Z /JVC. 11. 

E s P È C E I. 

lac CRISTALLISÉ. NATIF. A. 

Zincum nudum nativum. Bom. min. 3. p. jS. 
An Zincum criftaUinum feu criflallifatum. Muf. 

Te(T y2. n®. i. Syft. nat.XII. 128. n®. i ? 
An Minera Zinci calciformis pura, indurata. dru~ 
Jica. Cronft.min. 228. I î 

M. de Bomare dit avoir rencontré dans 
les mines de zinc à Godard, & dans celles 
de calamine du Duché de Limbourg » du 
» Zinc vierge en petits'filets plians, d’une 
» couleur grifôtre & s’enflammant facile- 
» ment . . . lequel étoit environné d’une 
3) terre jaunâtre, ochracée,ferrugineufe». 
Mais il n’eft pas bien décidé que cette ef- 
pèce foit la même que celle dont parle M. 
Linné en termes aflez obfcurs , en y joi- 
gnant pour fynonime une mine de :^inc en 
chaux pure d* un gris blanchâtre , qui a l’ap- 
parence extérieure du plomb fpathique ou 
du verre de zinc artificiel. Celle-ci qui , 
félon M. Cronftedt, fe trouve dans les 
mines d’Angleterre & du Comté de Na- 
mur parmi d’autres calamines , n’eft peu- 
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être que le fpath de :^inc de M. Jûftl, ou 

la calamine blanche criflaUifée décrite ci- 
après, '^D I. & 2. Quoiqu’il en foit Te- 
xiftence du Zinc vierge ou natif eft encore 
problématique. 



ESPÈCE II. 




In s DB Zinc blan~ 
CH ASTRE, B. 






Sfiauter - malm de< 
Suédois. 



nommée par quelques-uns Calrne. 



Minera [inci vel pfeudo-gaUna. Auâor. 

Zincum mineralijatum , compaSum fubfquammo • 
fum. Syft. nat. XII. lay. n®. 2. 

- canumgalenâ inttrUxtumS'j^, nat.IX. 
178. n». I. 

— fulphure ac ferra vel plumbo miniraii- 
fatum , colore obfcuro , particulis mi- 
min. 247. 

■ ferro fulphurato mineralijatum. Cronft. 
min. 22p. 

Mine de zinc minérallfée. Monn.Expof, des min, 
/’• " 7 * . 

Mine de zinc dure. Bucq.introd. n.p, 13 3 * 



AI. Cronftedt , qui regarde les Blendes 
ordinaires comme un :^inc à l’état de chaux 
minéralifé avec le foufre par Vintermede du 
fer , a fait une efpece particulière de celle 
dont il s’agit , comme la feule dans la- 
quelle le zinc fut à l’état métallique , quoi- 
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qu également minéralifé avec le Joufre par 
timermede du fer; mais elle ne différé des 
autres Blendes que par fbn coup d’oeil ex- 
térieur. £lle imite par fbn tiflu la galène 
ou mine de plomb grife y ce qui lui a fait 
donner le nom de faujje galène: néanmoins 
les feuillets qui la compofent ne font ni 
fi dillinâs , ni fi brillans que ceux de la 
galène ; d ailleurs la couleur métallique 
grife-bleuâtre de cette mine de Zinc n’eft 
point aufïi claire que celle de la galène, 
ni auflî obfcure que celle des mines de fer 
de la Suede. 



B. I, Mine de Zinc (P un blanc bleuâtre en 

E etites écailles , moins diftinâes & moins 
rillantes que celles de la galène à petites fa- 
cettes qui 1 accompagne. Elle a pour gangue 
une pierre^ gnfc ■ melée d’oenre jaunâtre 
qui parou etre un Zinc à l’état de chaux ou 
de calamine ; de Rattwick en Dalécarlie. 

Minera Ztnei alèejcem vel «rrule/ceni. Wall. min. 
147. I & 1. Hoc refert argentum alium canefiens eum 
galenâ do ochrâfiavâ. Lin. Syft. nat. XII. iij. n°. r. 
M. Brandt, qui a examiné cette efpcce en 1734 die 
qu’on n’en a trouvé que trèj-peu. Voyez fa Dijfert'aiùm 
fur Ut Demi-Métaux dans Us Mémoires de VAcadémit 
d Upjal f tom. Iir, an, ij s ^ 

B. 2 . Mine de Zinc livide ^ ou de couleur de 
fer^ melée d’un peu de pyrite cuivreufe, & 
fans gangue ; de la mine de Blocks, près de 
Bowalsdahl, dans la Paroille deTunaen Da» 
^^carlie. 
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htintru Zincilividu Ceaf:rreo tolore Wall. min. X47» 
5. Zjncitm Swih'ti ieu Zmcum minera^'fatum compAC» 
tum ,tUJrrùs albiiii , nrtidHlis. Syfl. nat. Xll. iiy. n". 3. 
Cette variété a été découverte en 1738 pat M. Swab, 
Conléillcr des mines de Suède. Le morceau qce je 
uoflede eft folidc 5 c compare, parfemé de petits points 
liiilans : il rend pat le frottement une odeur de foie Je 
fo.ifrs ctès’fcnltble , Comme la plupart des autres BUar. 
da. 

^ B. 5. Mine de Zinc foUde & lamelltufe , d’un 
gris bleuâtre , fans matrice , mais chargée 
d’un peu d’ochre jaune : de Jarlsberg enNor- 
wege. 

Zincum forrnâ meiaUieâ fulphuralum. Cronft. min.' 
ai?, i. Zincifn Umellofi imlrkMur» metallicHM, MuQ 
Teir. 54. n®. 3. 

B. .1. Mine de Zinc folide & lamelleuje , d’un 
gris brun, mclée de pyrite ciiivieufe : d’A/rr^f 
dans la Principauté de NalTau. 

Mifura Zinei /î</ê«.Wall. min. 147. 4. Cette variété 
différé très-peu, même par la couleur , des Blendet 
brunes ordinaires, dont il fera parlé ci-après Efp. III, 

ESPÈCE III. 



"AÆ lys DE Zinc écailleuse ( 
1\L ou CRISTALLISÉE, c. 
connue fous le nom de Blende, l 



Blinde des 
Allemands. 



Pfeudo-galena vel /lerile nigmm, Auâor. 
Zincum calciforme cum ferra fulphuratum. Cronftt^ 
min. 250. 
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Zincum fulphure, arfcnico & firro mîneralîfa- 
tum , minera fquammulis vel teffulii 
mîcante , obfcurd aut rubrâ aut palve- 
rem mbicundum exhlhente, Wall, min, 
: 24 p & 2yo. 

■ I 1 1 ■ mineraüfatum fquammofum nigrîcans, 

aut rubefcens , nitens, Carch.min. 5 l. 
■ lapideum , lamellojum , galenam Jîmu- 

lans , colore nlgricante Jufco aut rubef- 
«n«. Wolt. min. 27. 

II. I I» flerilum femitejfellatum atrum. Syft, 
nar.XII. 126. n*. 5 . 

.1 I — — micaceum fubtejfulatum rùgrum. Syft, 

nat. IX. 178. n'’. 2. 

I ■■ — micaceum rubicundum tritura rufd. 

Syfl:. nat. IX. 178. n°. 3, Syft. nat, 
aII. 127. n®. 8. 

Calena ^tncina. Valm. de Bom. min. 2. p. yp. 
Mine de zinc vitreufe ou Blende de zinc, Monn, 
Expof, des min. p. 120, 

Mine de zinc à facettes luifantes,& comme vi* 
treufe. Bucq, introd. p. iji. 

Cette efpèce ne différé prefque en rien 
ide la précédente : le Zinc s’y trouve pa- 
reillement à l'état métallique &Tion à l'état 
de chaux , comme l’avoit avancé M. Cronf- 
tedt : fuivant lui , ce Zinc eft minéralifé 
Avec le foufre par C intermede du fer : mais 
M, Sage a reconnu par des expériences 
multipliées, que dans la Blende,le Zinc 
étoit minéralifé avec le foufre par l'inter- 
mede de la, terre abforbante j, laquelle met 
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ce dernier dans l’état de foie de foufre. 
En effet , Todeur de ce foie de foufre terreux 
cft fenfible dans la plupart des Blendes^ 
lorfqu’on les pulvérife ou qu’on y verfe 
un acide quelconque. Il réfulte des effais 
de ce Chymifte que la Blende contient par 
quintal 40 livres de zinc, 24 livres de fou- 
fre, 20 de cobalt, 5 de fer & 10 deterrd 
abforbante; mais la proportion du fer &du 
cobalt varie dans cette mine , ce qui caufe 
la différence des couleurs qu’on y remar- 
que : plus cette couleur eft brune , plus la 
Blende contient de fer. La propriété phoP 
phorique qu’ont certaines Blendes jaunes 
ou d’un brun rouge, vient peut-être de ce 
que le foie de foufre qui les minéralife 
s'y rencontre en plus grande abondance 
que dans les autres ; aufli le frottement le 
plus léger fuffit-il pour en dégager l’odeur 
particulière à cette combinailbn faline. 

( Voye:^jur cette mine de Zinc la Dijjerta- 
tion de M, Funck , inférée dans les Mém, 
de r Académie Royale des Sciences de Suède, 
Tom. VI, an, 

'^C. 1. Blende criflalUJee f éemi-tranJparenteSc 
d’un rouge jaunâtre , avec un fpath perlé 
rhomboïdal : de Sainu~Marie aux- Mines 

La forme des cridatn de Blende qui compofent ce 
petit gtouppe c^t peu régulière : on peut cepeadant y 

Pij 
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reconnoîcce des cubes donc les angles & les bords font 
• tronquds. (Ejf. deCrift.f. 332. ) 

C. 2. BUndt crîjlalüfk d’un rougé jaunâtre 
ou de couleur de corne , fur du quartz en 
partie criftallifé : de Wcytr, pays de Runckel. 

C’eft la variété nommée par les Allemands Horn- 
blende. Ffeudi-gsUn» rubcnt fl»v» , fitnifellucid». 
Wall. min. l;c. 4. 

I.C. 3. BUndt lamelleufe opaque , d’un rouge 
jaunâtre & changeant , mêlée de pyrite blan- 
che arfénicale , avec un peu de quartz : de 
Saxe. Elle efl: un peu pholphorique. 

Pfiuda-galena rubcnt, fava, cpaca. Wall. min. ijo. 3. 

■IC.4. BUndt jaune phofphorîque entremêlée 
de galène, dans une gangue de fpath vitreux 
irrégulier : de Scharffenberg en A^ifnie. 

Cette Blende a la propriété de patoître luniineufe , 
lorfqu’on la gratte dans un lieu obfcur avec la pointe 
d’iin couteau ; elle rend en même tems une odeur très- 
fenfible de foie de foufre décompofé. La Blende rouge 
de Schatft'enbcrg cft encore plus phofphorique que la 
jaune, car la pointe d'une plume ou d'un cure-dent 
fuflit pour produire en elle ce phénomène curieux. 

BUndt en petits crijlaux rouges & tranf- 
partns comme des grenats. Leur forme peu 
. régulière paroît tenir 3 u cube & de l’oâaë- 
dre ; ils font grouppés fur du quartz & parfe- 
més d’autres petits criftaux de fpath lenticu- 
laire : du Haru. 

» 

Ffiudo-gultr» rubcnt, ruhru. Wall. min. i;o. 1. 

C. 5 . Autre de la même variété , mais en 
■ criftaux beaucoup plus petits , fur du quartz : 
de SaintC’Morit aux-t/Unes^ 
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C. 7. BUnde criflaUiJec opaque , d’un rouge 
brun , fur du quartz parfemé de marcaOîtes 
très-fines ; de Rammclsberg, au Hartz. 

C; 8. BUnde brune & colorie gorge de pi- 
geon , criftallifée en cubes dont les angles 
font tronqués. Elle eft mêlée avec un petit 
filon de galène, dans du quartz: du Comté 
de Northumberland. 

Pfiiido-galen» durhr , cincreo-nigr » , tejfitlaris. ^aIL‘ 

* min. X4J. x. 

C. p. Blende cnjlallifie rouge , opaque , 
d’un gris foncé : du Comté de Stafford, Elle a 
pour gangue l’efpèce de fpath fuiible appellée 
Cauk par les Anglois. 

Cecce Blende a éprouvé de l'altéranon à fa fiiperficie, 
qui parole être à l’état de Calamine. Pfeudo-giden» rw- 
oem, obfcHri cintrts. Wall.min. xfO. i. 

C. 10. Blende lamelleufe rouge , mêlée da 
mine d’argent grife & de fpath perlé blanc : 
de SainU'Marie aux-Mines, 

'^C.II . Blende écailleufe i un brun rouge y par- 
femée de petites pyrites martiales : de Fahluny 

Pfeudû-gaien» mollior obfatrit,fyuat 7 mulu tenuioribuu 
Wall. min. X49. 1. 

C. 12. Autre, à particules plus grandes qui 
affeâeiit la forme cubique ; elle efi auffi mêlé» 
de pyrites martiales & vient de Sahlberg. 

^ C. 13. Blende rougeâtre en petites icaillesi 
mêlée de mine d’antimoine grife dans du 
'quartz, avec fpath féléniteux rhombéal : da 
lljle de Corfcy 
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An Zincum fiiLiatum feu miner alifitum fibrofunt^ 
Syft. nat. Xll. ii 6 . n®. 4 î 

14 . BUnde brune en criftaux oflacdres , 
aluminiformes.grouppés avec mine de plomb 
tedulaire en cubes dont les angles font tron* 

Î jués, mine d’arfénic blanche rhomboïdale, 
path calcaire prifmatique & fpath féléniteux 
en tables : de Marlcmbtrg en Saxe> 

Zi tcnm fttrUum , oHnedro-er^fixllifatum , eon^lomt- 
ratum. Syft. nat. XII. 117. n“. 7. 

1LÇ.IS. Deux petits grouppes peu dlfférens & 
du même endroit; l’un delquels eft mêlé de 
criftaux de roche & de mica. 

1.C.15. Blende noire luîfante ou de couleur 
de poix , fous la forme de petits criftaux la- 
melleux peu réguliers , grouppes fur du fpath 
vitreux cubique, avec un fpath calcaire po- 
lygone à vingt-quatre facettes, qui a la tranf- 
parence & l’éclat du criftal de roche le plus 
pur : du Comté de Darby. 

Cette Blende e(l de la variété nommée par les Alle- 
mands P£CH-Bi.tNDE. Pfeudo galina pire» , teÿHlismi^ 
n»ribu% mieent. Wall. min. Z47. 4. 

TL C. 17 . Deux autres morceaux de Blende 
noire luijante, criftallifée & raftemblée en 
mam melons , fur du foath vitreux cubique 
mêlé deCauk blanc aum mammelooné : d’An- 
gleterre. 

TL Blende noire luifante, mammelonnée» 

fur du fpath vitreux blanc, en cubes très- 
diaphanes , dont les bords font en bifeau : du 
même pays que les précédens. 



* “■••J 
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% C. rp. Blende brune dont la fuperfîcie pallè 
à l’état de Calamine grife , fur du quartz ea 
partie criftallifé : de Saxe. 

20. Blende brune r«nâ/zror,avecniarca(lîtes 
& un petit grouppe de criftaux de roche : do 
Hongrie. 

Voyez, d'autres Blendes tenant er, ct-deflus parmi les 
mines d’or, Efp. II. var. 4 & y. Souvent auITi elles 
tiennent «r^enr Voyez les mines de ce métal , Efp. XI. 

%C. 2 X. Blende brune , chargée d’une Manga- 
naife en poulHere qui tache les doigts comme 
de la fuie : àillminau dans le Duché de Wey<* 
mar. 

^ C. 22. Blende en petites ieailles d’un bran ' 
rouge , mêlée de mine de fer noirâtre, attira- 
ble à l’aimant : de Nykopparberg en Suède.^ 

C. 23. Blende rouge fotide , à grandes lame* 
luifantes, mêlée d’un peu de pyrite cuivreufe; 
du Graneik à Claujlhal, au Hartz. 

C. 24. Régule de Zinc obtenu des mines pré| 
cédentes, 

^ C. 2 J. Régule de Zinc , de la Chine ; il nous 
vient des Indes fous le nom de Toutenague, 

Ce Zinc éll trcs>piir & prctérable d celui de Goflar, 
qui contient du plomb. On ignore la méthode em- 
ployée par les Chinois pour le traitement de cette 
mine. 
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C ÂLÀMINE OU Pierre C Cdmeyow Calmej~ 
CALAMINAIRE. D. des Allemands. 

Lapis ca^aminaris vel Cadmia. Officinar. 

Ztnei minera terrea , colore flavtfcente vel fufeo. 
Wall. min. 248. 

Zincum ar^llofum , ponderofum , colore varia , 
pUrumque jlavefcente, Wolt. min, 27, 
— terrejlre , albo-jlavum , durum, Carth. 
min. 61 . 

M» « fubterreum lapide f cens calaminaris, Syft, 

nat.XII. 126. n°. y. 

Minera Zinci calciformis impura : ochra five calx 
Zinci manialis. Cronft. min. 228. n°, 2. 
Mine de zinc en chaux. Monn, Expof, des min, 
p. nS. 

Cette efpèce provient de la décompo- 
fition des précédentes. Elle n’eft , fuivant 
JM. Cronftedt que Voc/ire ou /a chaux du 
Zinc intimement combinée avec Vochre 
martiale j mais M. Sage a reconnu depuis 
que ï Acide marin y entroit aulli comme 
minéralifateur dans la proportion de 34 
livres par quintal. Les criftaux de fpath 
calcaire , les madrépores , les entroques & 
autres corps marins que l’on trouve fou- 
vent changés en Calamine , nous font pré-r 
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fumer que ces mines tirent leur origine 
d’un vitriol de ^/nc décompofé par lesfubf- 
tances calcaires fur lefquelles il a palTé. Il 
y a lieu de croire que V Acide viiriolique ^ 
altéré par la matière graflfe qui réfulte de 
la décompofition de la terre calcaire , fe 
change en Acide marin ; que cet acide fe 
combine alors avec la chaux du zinc , fie 
qu’il lui fait prendre les couleurs blanche , 
verte f rouge ou jaunâtre^ que l’on obferve 
audi dans les autres fubUances métalliques 
minéralifées par ce même acide , telles 
que le plomb ^ V étain, cobalt, ficc. Le 

vitriol de :pnc étant fouvent un vitriol mixte ^ 
par fon union avec le fer ou le cuivre , les 
Calamines qui en proviennent font rare- 
ment exemptes de l’un ou de l’autre de 
ces métaux, fit principalement du fer qui 
s’annonce dans ces mines par fa couleur 
ochracée d’un brun rouge. On voit dans 
les environs d’Aix-la-Chapelle un exemple 
bien fenfible de la formation de ces fortes 
de mines par la décompofition des pyrites ; 
fans parler des eaux thermales fie des fleurs 
de foufre, qui fe rencontrent dans la Ville 
même , Swedenborg rapporte que près des 
carrières d’ou l’on tire la pierre calami- 
naire , on trouva en creufant un puits une 
fource remplie de pyrite vitriolique , fie 
qu’en creufant davantage on aboutit à unç 
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cavité d’où il fortit du feu : cet habile Na- 
turalifte ajoute qu’il y avoit à peu de dif- 
tance de là trois montagnes dont une con- 
tenolt du charbon de terre , une autre de la 
pierre à chaux rouge , violette & grife , 6c 
la troifieme de la pierre calaminaire. (Swe- 
denborg. Opéra minerai, de cupro. p. 342. ) 

^ D. I. Calamine blanche graruileufe & criflal- 
Jifée en petits prifmes tranfparens , peu ré- 
guliers 8c comprimés : du Comté de Nottin-, 
gham en Angleterre. 

An Miner n Zinci calciformis fura , indurata. Ctonft. 
min. ii8. n<>. i { 

I.D. 2. Calamine blanche erîflallijee , de même 
forme que le fpath calcaire pyramidal , ap- 
pellé dents de cochon ( Efl*. de crift. p. 1 27. 
£fp. XII. ) Ce criftal , qui a près de deux 
pouces de longueur , eft opaque . cellulaire 
& en partie rempli par une Calamine granu- 
leufe verte : du Comté de Sommerfet. 

Ce morceau doit fon origine à la d^rapolîcion dn 
fiath caltnire fjrumidal , donc il a confervé la figure 
malgré fon changement total en Ctd*miae. Scroic-cc 
U SfMh de Zinc de Julli ? 

5. Calamine blanche folide & criftallifée 
en grouppes : du Comté de Sommerfet. Les 
criuaux (ont plus petits , mais de même forme 
que le précédent, ^ 

' On rencontre quelquelois des grouppes de ces criC> 
tant, dont une partie ell encore à Wcat de S/ni/h , tan- 
dis que l’autre eû changée en Calamiru. Ce paUage du 
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Spath calcaire à un autre état, fans que fa forme en foie 
altérée , fe fait aufli remarquer dans les mines de Fer 
/pnihifues. Voyez les mines de fer, Efp. XV. var. 14. & 
celles de cuivre , t'fp. VllI. var. 1 1 & 13. 

^ Calamine blanche folide & comme ver* 
moulue: les fîllons onduleux quicaraâérifent 
cette efpèce font remplis de calamine grifâtre 
& brunâtre , mêlée d’ochre martiale : du 
Comté de Nottingham. 

y. Calamine cellulaire & lamelleufe, 
blanche d’un côté , mais variée de plulîeurs 
nuances de verd fur l’autre : du Comté de 
Sommerfet. 

6. Calamine cellulaire cendrée & verdâtre: 
du même endroit que la précédente. 

Calamine verte cellulaire, oh l’on dif- 
tingue encore quelques parcelles de Blende 
rouge non décompofée ; du Comté de Som- 
merfet« 

1,D. 8. Calamine ePun jaune blanchâtre , char- 
gée de Calamine verte. Cette derniere eft 
plus cellulaire que la jaune ; auffi d’Angle- 
terre. 

Lapis raUminaris htee-aléus, Wall. min. 148. a. 

Calamine Jpongieufe & comme ver- 
• moulue , d’un brun rouge : quelques vertiges 
de Blende non décompofée s’y font encore 
remarquer : de Sommerfet. 

Lapis calaminaris rssbro-fufcus. Wall. min.'i48. 3. 

^D. 10 . Calamine granuleufe blanche & gri- 
fâtre, dont les ûnuolltés font remplies de Ce- 
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lamine friable & mammelonnée d’un brun 
rouge. Cecte dernieretient beaucoup de fer : 
du Comté de Namur. 

D. II. Petit filon de Blende rougcdtrt, mêlée 
de galène , entre deux lifieres , l’une de fpath 
calcaire blanc > l’autre de Calardine mêlée de 
terre martiale & d’ochre de plomb : d’Angle- 
terre. 

Le paHage de la Tlcnde à l’état de Calamine cil fen- 
lîùle fur ce morceau. 

^ D. 1 2. Calamine verte , grîfe 8 c jaunâtre mêlée 
de blende rouge & de galène qui fe décom- 
pofent : du Comté de Sommerfet. 

Lafiscalaininarislutio^inereus.'WàU. min. 14S. l. 

% D. IJ. Calamine blanche mêlée de petits 
crifiaux de mine de plomb blanche , verte & 
rougeâtre : d’Angleterre. ■ 

tr~M 9 
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Anganaise ou Ma- 
gnésie. E. 






Braun - ftiin de* 
Allcmauds. 



Magnefia Vlularlorum. Auctor. 

Magnejia fyderea vel nlgra. Cronft. min. 1 1 J. 
Ferrum mlnerallfatum , mlaetâ fuligined. manus 
inquinante , qutzfparfim fiflis convergen- 
tlbus conjlat, Wall. min. 264. 

— ■■ nlgrlcans fplendens è centra radlatum» 
Wolt. min. 51. 

mlneralijamm nlgrlcans , obfoleti fpUn- 
dens tjibrofum, Carih. min, 7 a. 
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Ferrum intraSablU fufcum , inqttinans » paniculis 
mlcaccis tjlriatîs. Syll. nat. IX. l80« 
n°. 8 . 

Motybdxnum magntjîa , triturâ atrd, Syft. nat«' 
XII. 121. n°. 2, 

M. Pott a prouvé dans la fécondé partie 
de (à Lithogéognofie ( ^. a 3 2 de ia erad, 
franc.) que la Manganaife n étoit point une 
mine de fer , & que ce métal , lorfqu’il s’y 
rencontroit, n’y étoit qu’accidentelle- 
- ment ; mais M. Sage eft le premier qui ait 
placé la Manganaife au nombre des mines 
de Zinc, Ce Chymifte foupçonne qu’elle 
provient aufli Blendes décompofées, 
& il conclut des eflais qu’il a faits de cette 
fubftance, que le Zinc s’y trouve à l'état de 
chaux minéralifée par T acide marin. Suivant 
ces elfais , la Manganaife contient par 
quintal depuis 53 jufqu’à 80 livres de 
fric, depuis 7 jufqu’à 16 livres d'acide ma- 
rin ^ & depuis P jufqu’à 13 livres de cobalt. 
Il y a des manganaifes qui contiennent de 
plus jufqu’à 10 livres de/ê/-, d’autres juf- 
qu’à 12 livres de phmh par quintal ; il s’en 
trouve enfin, mais rarement qui contien- 
nent du cuivre. ( Voyez les Elem. de min. 
docim. P . ijb & ftiv^ ) La pierre de Péri- 
gord ou Périgueux des Droguiftes de 
France ne dilfere en rien de la manganaife ; 
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c’eft donc à tort que M. de Bomare en 
£dt une efpèce particulière. 

E. I. Manganaife crijlall'ifie en piîfmes 
courts , tétraèdres , rhomboïdaux , & ftriés 
fuivant leur longueur : ( EJf, de crift.p. Jj / .) 
Quelques-uns de ces prifmes s’élèvent verti- 
calement, mais la plupart font couchés & 
entrelacés d’une manière très-confufe : d’£/-t 
henflock en Saxe. 

teJfuUtafflenJens.'Will min. Ma- 

picfia pariim rmrtUlis cryfiMfM». Cronft. min. 1 16. 4. 
Voyez le Caul. raif. de 177^. n°. £49. 

E. 2. Manganaife crifiallifie en aiguilles prif- 
matiques luifantes , aflez grolTes , entrelacées 
les unes avec les autres & mêlées d'un peu de 
fpath compaâe blanc : à'Jlefeld enThuringe. 

^E-3 . Autre, en aiguilles plus déliées, mêlée 
de manganaife effleurit noire & friable qui tache 
> les doigts comme de la fuie. Le fpath com- 
paéïe blanc qui lui fert de gangue en eft en 
partie coloré. 

^E. 4 ., Manganaife tfleurie noire , granultufe , à 
la furface & dans les interftices d’une man- 
ganaife cridallifée : du même endroit que la 
précédente. 

Ma^nefi» fiiaiilis trrrifôrmh nigre. Cronft. min. 
1 14. A. Ochru MMgmptfulvere» niÿr», Syft. nat. Xll. 
194. n". 9. 

^E. ^.Manganaife flriie y ou compofée d’ai- 
guilles longues difpofées par faifceaux qui 
partent de différens centres : de Saxe* 
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Magnifia flritu». 'X'all.'mtn. 1^4. i. 
farallelis fafcicuUtit. Carth.min. 71, 

£. 5, Manganaife JoUde à Arles étoilées > ou 
dont les aiguilles (e concentrent comme dans 
certaines mines d’antimoine ; on la diAingue 
de celles-ci par fa couleur grife moins bril-, 
lante & plus foncée, 

MiX^neji» fiùru i ctntr» rudianùbuf, Carth. min. iiiJ. 

E* 7* Autre mêlée de mine d’antimoine grife 
en aiguilles fines , dans du fpath compare 
blanc ; des environs de Brcintenback enThu- 
ringe. 

Ce morceau eft analogue à celui qui a été d icrit ci- 
deflus parmi les mines d’Anrimoine , Efp. 111 . var. y. 

E. 8. Manganaife en petits mammelons 
mêlée d’ochre martiale : de Sckmalkden ea 
• HelTe. 

Maptejia f»rum martialh hemiffherüs tonùntùu Cronft. 
min. 1 1£. 4. A. 

^ E. p. Manganaife pure & compacte , d’un grl# 
foncé, & qui, frappée avec le briquet .donna 
des étincelles : du Piémont. On n’y apper- 
çoit point le tiAu Arié ou aiguillé des précé*. 
dentes. 

MagneJU filiJa. Wall. min. r «4. i. Magnifia farkm 
fnartuUis comfaüa, Cronft. min. 1 1 6. a. a. 

I.E. I O. Manganaife foUde & feuilletée , rou- 
geâtre , traverfée par une veine de quartz 
' blanc : auAi du Piémont. 

Magnifia fijaammofa. Wall. min. 1S4. 3. Magnifia 
indurata rabra. Cronft. min. 1 14. B. b. 
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BISMUTH, W. 

ESPÈCE I. 

* 

n ISMVTH VIERGE ou^Gtdiegen-Tf'ifmuth des 
JD NATIF. A. 4 Allemands. 

fFiJmuchumnaùvum.yff üW. min. 245. 
yijmuthum nativum. Cronft. min. 222. Juft, 
min. lyS. 

. — nudum. Syft. nat. XII. 128. no, 1. 
Carth. min. J4. 

Bifmuthum nudum nativum .petrâ varia vcpitum , 
vulgè minera BiJ'muthi, Wolt. min. 

28. 

■ ■■ nativum purum. Bom. min. 2. p. 4p. 

Il eft beaucoup plus ordinaire de ren- 
contrer le Bifmuth dans cet état, que dans 
l’état de Mine , c’eft-à-dire combiné avec 
un minéralifateur quelconque , tel que le 
foufre ou l’arfénic. Lors même qu’il eft 
4 ainfi combiné, il y en a prefque toujours 
une portion qui eft reftée vierge. C eft 
cette portion non minéralifée qui fe déga- 
ge d’abord en globules métalliques blancs 
& brillans , lorfqu’on échauffe prompte- 
ment un morceau de ces mines , en le met- 
tant dans un creufet rougi au feu. Voyez 
la maniéré dont s’opère ce phénomène 

dans 
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dans les EUmens de Minéralogie docim» de 
M,Sage^f^, 183 & 1 85. 

W A. I. Blfmuik vierge crijlallifi blanc 
jaunâtre & fans matrice : de Joaihimflhal en 
Bohême. Ce fragment, compofe' de lames 
triangulaires pofées en retraite les unes fur les 
autres , efttrop irrégulier pour qu'on puillo 
déterminer la forme du criftal entier dont il 
a fait partie. 

infmuthum rmtivum cr^dlifatum , jigHrâ tefulari. 

min. 143. 4. 

W A. 2 . Bifmuth vierge folide , ou en mafle la- 
melleufe & protubérancée : de Schnitberg en 
Saxe. Il eft aulfi fans matrice , mais on y re- 
marque un enduit granuleux d’un verd Jau- 
nâtre qui paroît être une ochre ou chaux dt 
BiJhuth,{yffE.') 

iiathum folîdum. Wall. min. 143. i. 

W A. Bifmuth vierge lamelleux , d’un blanc 
bleuâtre , dans une gangue quartzeufe grife; 
de Schnitberg, 

H'ij'mutimnf n/uivum ttuuiùus létmellis adhtrensi 
Wall. miii. 143. 1, • . . * 

W A. 4. Bifmuth vierge lamelleux , d’un blanc 
jaunâtre , dans du quartz en partie criftallifé ; 
de Saxe. 

W A. y. Bifmuth vierge folide & lamelleux , mêlé 
de mine de Bilmuth arfénicale , & traverfé par 
une veine àlArJinic noir teflacé de 3 à 4 lignes 
d’épailîeur , avec mine d’argent rouge gra, 
Quleufe : de Joachimjlhal, ^ 

yoy«lcCaul. taif. de 1771. n*. f4f. 
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W A. 6 > Bifmmh vierge , mêlë de mine de BiG- 
much arfénicale & de cobalt. Le premier a 
été dégagé en partie des deux autres par le 
grillage, Pt il s’eft fixé à la fuperficie du mor- 
ceau fous la forme de globules blancs & 
brillans dans leur origine , mais aâuellement 
ternes & d’un gris foncé. 

W A. 7. Culot métallique compofé des régules 
de Bifmuth & de Cobalt. La denfité différente 
de ces deux demi -métaux empêche qu’ils ne 
fe confondent lorfqu’ils font en fuuon. Le 
Bifmuth étant le plus pefant occupe la partie 
inférieure du culot. 

iW A. 8, Criftaux octaèdres obtenus par M. Sage 
d’un amalgame de Bifmuth & de Mercure, Les 
huit faces triangulaires de ces oâaëdres pa- 
Toiffènt formées par des triangles concen- 
triques. 

Quelques-uns de ces criftaux font peu réguliers j 
leur forme participe du cube & de roélacdrc» 

W A. p. Régule de Bifmuth ordinaire. 

WA. 10. Efpèce de régule de Bifmuth obtenu 
par un procédé chymique qui nous eft in- 
connu. On y diftingue des cubes ébauchés, 
formés par des lames pofées en retraite les 
unes fur les autres comme les marches d’un 
efcalier. 

• Voyea le Cawl. tait de 177»- 178 *. 

t 
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In B DE Bismuth 
^RsàsiCALE ou 
COBALTIQUE. B. 



{ 



des Allcnunds. 



Galtna Wifmmhl, Auâor. 

Wifmuthum arftnïco 6* cobalto mîntralifatum I 
punSulis^ galtnx injlar micantibus^ 
Wall. min. 244. 

— — — arjenïco & fulphure ac cobalto mine» 
ralifatum , colore jlavtfcentt variegato 
efflorefeens, Wall, min.24,5-, 

— mineralifatum , paniculis niùd'is , 
albo-Jlavefcentibus vtl jlavo-Tubefctn^ 
tibus. Carth. min. 54. 

mineralifatum paniculis lamellojîs 

ereBis , duris , indeterminatis , Jub- 
fufeo-flavis, objoletb nitentibus.Q&r^» 
min. ibid. 

Bifmuihum cobalto /n/'r/a/n. Wolt. min. 28. 

■ commune feu mineralifatum albo-jla- 

vefeens , micans. Syft. nat. XII. 128. 
n®. 2. 

Bifinuth minéralifé par l’arfénic. Sage EUm, dt 
min, doc, p. tSy, 

Mine de bifmuth commune , ou bifmuth minc- 
ralifé avec le cobalt. Monn, Expof, des min» 
p, ti 3 . 



Cette efpèce , ordinairement chatoyante 
comme la gorge de pigeon , fe trouve 
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fouvent mêlée avec le Bifmuth vierge dans 
lés mines de cobalt grifes. On la diftingue 
du Bifmuth vierge en ce qu’elle ne fe laifle 
point couper comme lui avec le couteau. 
D’ailleurs dans le grillage de ces mines , 
le Bifmuth non minéralifé iè dégage fous 
fa forme métallique , avant que l’autre ait 
perdu fon minéralifateur. Il eft bond’ob- 
ierver que les prétendues fleurs de Bifmuth 
et un rouge pâle , qui , fuivant quelques 
Minéralogifles, accompagnent cette mine, 
ne font point dues au Bifmuth, mais feu- 
lement au cobalt dont elle eft mêlée. 

V B. X. Mine de Bifmuth arjenîcale ,tnpet\te9 
lames luifantes , d’un gris clair , difpofées par 
fuites longitudinales , ou en forme de den- 
drites chatoyantes, dans du jafpe rouge mêlé 
de mine de cobalt grife, avec Tes fleurs fu- 
perflcielles : de Daniel à Schnéeberg. 

Minera ff'tfmuthi cintre» , folid» (J* firiat». Vall. 
min. X44. 1 & 1. Miner» Bifinuthi verjictler, Bauin. 
min. 1 1. $. 7. Le Jafpe qui ferc de gangue â cette 

mine eft fufceptiblc d’un beau poli. Lorfqu’on le frappe 
avec le briquet , il rend avec beaucoup d’étincelles 
une forte oneut d’ar&nic. 

W B. a. Miru de Bifmuth arflnuale, mêlée de 
' Bifmuth vierge , avec mine de cobalt grife 
& Tes fleurs : à' Annaierg, 

Ces mines font répandues dans un Spath calcaire 
- ' ' blanc , qui en eft comme moucheté ; ce qui a fait don- 
ner à cette variété le nom de mine deBiJmtitb 
Ton des cdtés du morceau a été polL 
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W B. 5. Mine deBifmuth arjénicalit mêlée de 
Bifmuth vierge & de cobalt dans du quartz 
en partie criftallifé : de Schniebtrg, 

W B. 4. Autre petit morceau de la même va- 
riété : de lamine du J^uux ptre, à Ânnaberg. 

ESPÈCE III. 

M IsE DE Bismuth sulfureuse. C. 
Vifmuthum fulphure mintralifatum. Cronil. min. 
224. 

■ intn feu mintralifatum nittns fuila- 

minofum. Syft. nat. XII. 128. n'^.A. 
Bifmuth minéralifé par le foufre. SagtEUm. de 
min, doc.p. 186. 

Mine de Bifmuth foufrée. Monn. Expof, des 
min.p. /14. 

Cette efpèce , dont nous devons la con- 
noiffance à M. Cronftedt, reflemble aflez 
par la couleur à la précédente. Elle eft 
ordinairement dépourvue d’arfénic & de 
cobalt. Suivant la direélion de fes caflure* j 
elle imite tantôt la galène à grandes fa- 
cettes, & tantôt la mine d’antimoine grife 
à ftries parallèles. Cette raine rare n a en- 
core été trouvée qu’en Suède. 

.W C. I. Mine de Bifmuth fulfurtufe d’un gris 
bleuâtre & brillant. Elle eft en lames o(| 
ftries parallèles dans une gangue quarueuf* 

Qiii 
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mêlée de bafalte fibreux verd , avec mine de 
fer & pyrite cuivreufe: de Bajlnats à Rid- 
darhyttan. 

Au Miner» Bifinuihi Culifintre» , fiirit xiridibus in~ 
ttrttxt». Valm. de Bom. niin. i. p. ; t ? 



Dre-' jhM fti_!iLa» 



M 



ESPÈCE IV. 

lus DE Bismuth martiale. D. 



yifmuthum ftrro Julphurato mineralifatum, Cronft. 



min. 

■ maniait feu mintralifatum lameUîs 

cuntatu.Sy^, nat. XII. 1 28. n^. 5. 
Mine de bifmuth ferrugineufe , ou Bifmuth mi- 
ncralifé par le fer. Monn. Expo/, des mints. 
p. nà. 



Cette efpèce , encore indiquée par M. 
Cronftedt , eft , dit ce Minéralogifte , en 
crofles écailles cunéiformes, & fe trouve 
a Konglberg en Norvège. Je n ai point 
eu occafion de la voir. 
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O Chrs ou Chaux de f 

B ISM U TH NATIVE, J IP'ifmuth - Hume» 
apptlUt Fleurs de | Allemands, 
Bismuth. E. t 

Flos Jrîfmuthi,^v&. mlo. i6^, Baum. min. 1* 
4^ I * $• y. 
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OchraWifmuthi pulvtrta fiavefctns,Syfk, nat.XlI. 
15)3. n°. 7. 

Vijmuthum calciformt pulveruUntum, Cronlr. 
min. 223. 

Mine de Bifmuth en chaux. Monn. Expof, des 
mines, p. u 6 , 

MM. Henckel ôcCronftedt remarquent 
avec raifon que les prétendues fleurs de 
Bifmuth d'un rouoe pâle dont parlent plu- 
fieurs Mindralogiftes ne font que des fleurs 
de cobalt. La vraie chaux de Bifmuth na- 
tive eft toujours d’un jaune verdâtre ou 
blanchâtre , & fous la forme d’une efflo- 
refcence granuleufe à la furface des mine» 
de Bifmuth qui fe décompofent. (Voyez 
le morceau décrit ci-deflus "W A. 2.) Je 
foupçonne même que cette efflorefcence 
de Bifmuth n’eft point à l’état d’ochre ou 
de chaux pure, mais qu’elle eft combinée 
avec ï Acide marin comme la plupart des 
chaux métalliques qui proviennent de 
mines décompofées. Ces fleurs de Bif- 
muth étant très-rares , il ne paroît pas que 
• jufqu’à préfent on en ait rencontré une 
quantité fuâifante pour les foumettre à 
l’effai. 
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COBALT , Ç.' 
ESPÈCE I. 




Ike de Cobalt blanche^ 
ou d'un gris blanc, a. t 



Koie:t-^î*7itn 
dos Allcm. 



Cobaltum album vel Arftnicum albo-grifturn 
fpUndtns t vitro cctrulto. Wolt. min, 
28. 

■ ' ' ■ ■ cum ftrro fulphurato & arftnico mint^ 

ralifatum, Cronfl. min. 2^ I. 

■ ' ■ <■ mintralij'atum cryflallinum , cryflaUis 

indeurminati polytdris , niùdtffimis 
albii. Carth. min. j’y. 

i " .1 IM cryJiaUinum vel cryjlallifatum, Syft. 
nat. XII. 12p. n°. i. 

Cobalti minera divtrjimodi figurata, Wall, min, 
234. 

Mine de Cobalt criftallifée. Sage EUm. de min, 
docim.p, 1S3, 



Cette efpèce , qui pour l’ordinaire eft 
criflallifée , fe fait de plus remarquer par 
fa couleur qui eft d’un gris blanc & bril- 
lant comme l’argent. Elle eft dure, pe- 
fante , compaûe & fe couvre rarement de 
l’efflorefcence granuleufe rouge qui forme 
ce que l’on appelle enduit de Cobalt. ^\\q 
contient ^ fuivant les eûais de M. Sage > 
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de l’arfénic , du fer & du bifmuth. L’ar- 
fénic s’y trouve quelquefois dans la pro- 
portion de moitié ; le fer & le bifmuth y 
font en très-petite quantité , quant au 
foufre il eft rare qu’elle en contienne. 

A. i. Mine de Cobalt en criftaux foH- 

taires à i S facettes , formés par un cube donc 
les bords font tronqués. ( EJj, de crifl. />. 334 » 
Far. I. ) Ces criflaux, dont l’éclat eft très- 
vif, viennent de Tunaberg ,en Sudermanie. 

Yf Af.2. Mine de Cobalt blanche en criftaux à 14 
facettes . formés par un cube dont les huit 
angles folides font tronqués (.Eff, de crijl. 
ibid. Far, 2. ) Ces criftaux font grouppés lur 
du fpath calcaire blanc : de Sainte-Marie aux~ 
Mines. 

Drupt Cohalti cryJlMpit». ^alL min. 134. x. 

iÇ: A. 3. Autre grouppe des mêmes criftaux de 
mine deCobalt blanche, mais plus grands & de 
couleur plus foncée : de Joacfümjlhal , en 
Bohême. Leurs huit angles folides font tron- 
qués plus avant. 

A. 4. Petit criftal folitaire de Mine de Cobalt 
blanche k 26 facettes. C’eft un cube dont les 
bords & les angles font tronqués. ( EJJ', de 
crijl. p. 334- yar. 3.) 

^ A. y. Mine de Cobalt blanche en petits cubes 
dont les angles font tronqués : ces cubes font 
épars avec de la pyrite martiale mamme- 
lonnée fur du quartz grenu & criftallifé : de 
la Compagnie, à Freyberg, 
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]§t A. 6. Autre , en petits criftaux irréguliers 

? |ui tirent fur le. rougeâtre , dans du quartz 
riable & cellulaire : du Duché’ de Deux- 
Ponts. 

^tA. 7 . Un morceau fingulier de mine de Co- 
balt blanche folide , mêlée avec mine d’arfénic 
blanche & mine d’étain noire, dans une gan* 
guecompoféede faulTes émeraudes, de faufles 
améthifles cubiques & d’une efpèce de calcé- 
doine en mammelons jaunâtres : de la Bé- 
nédiSion de Dieu du Duc Augujle , à Frey- 
berg. ^ 

A. 8. Mine de Cobalt blanche , criflallifée en 
cubes dont les angles font peu tronqués , dans 
une gangue de fpath calcaire mêlée de fleurs 
de cobalt d’un rouge pâle : de Sainte-Marie 
aux-Mines. 

ESPÈCE II. 
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ISE DE Cobalt griser Kobolt-mt. des 



B. 



oa CENDREE. 

Minera Cobalti cintrea. Auâor. 



X 



Allemands. 



Cobaltum pifeum vel Arfenicum nigro-grifeum , 
JpUndcns,vitro cceruleo.Wolt, min. a8. 
■ I ftrro & arfenico mttalliformis minera • 

lifatum , vulgb Cobaltum diSum. 
Cronft. min. 24p. 

m — mintralifaium irzforme , particulis nilî- 
dis, albis. Carth. min. yy. 

»■ arfenicale,SyIl,ait, Xll, l2p,n®,2. 
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Cobaltum arfcnico mintralifatum , minera diffor~ 
mi,granuUs colore plumbeo micantibus. 
Wall. min. 231. 

Cobalù minera. Upfal. 1733 * 

Mine de Cobalt ferrugineufe. Afo/zn. Expof, des 
mines, p. 1^0, 

Cette efpèce eft la mine de Cobalt la 
plus riche ; elle eft minéralifée par Tarfé- 
nic feul. Le fer ôc quelquefois le bifmuth 
s y rencontrent, mais ils n y font qu’acci- 
dentels. Moins elle contient de ces fubf- 
tances étrangères , plus le bleu qu’elle 
fournit eft beau & recherché. Cette mine 
eft ordinairement folide & compade 
comme l’acier , fort pefante & d’un gris 
plus ou moins foncé , mat dans les caffures 
récentes , mais noirciflant à l’air : elle eft 
fouvent recouverte d’un enduit granuleux 
ou pulvérulent de couleur rouge ou vio- 
lette : il eft formé par l’altération que cettè 
mine éprouve en divers points de fa fuper- 
ficie : c’eft ce qu’on appelle fleurs de cobalt, 
(^E.) 

Yf. B. l.Mint de Cobalt grife , folide & criftalli- 
fée en cubes dont les bords & les angles font 
tronqués. Ce morceau , dont la furface a 
pouflé au noir par le féjour qu’il a fait à l’air, 
eft prefque fans gangue ,très-compaâe & en 
partie recouvert de fleurs granuleufes d’un 
' Touge pâle : de Joachimllhal en Bohême, 



iy» Description 

Miner» Cob/dti cintre» texiurt chaljbet. Wall. min. 
*•31. 1. Les ctiftaux qu’on remarque fur ce morceau 
ont i 6 facettes , comme ceux dont il eft parlé dans 
de Crifi. p. j v»r. f. mais iis en different en ce 
que les fix tétragones font ici remplacés par £x oéfogo- 
nes, les douze trapèzes par douze reélangles, & les 
Luit triangles par huit hexagones. 

• 

^ B. 2 . Mine de Cobalt grîfe 'en dendrîtes ou 
prifmes articulés, formés d’oftaëdres implan- 
tés les uns fur les autres, comme dans l’argent 
vierge en végétation de Sainte-Marie aux- 
Mines. Cette efpèce , appellée quelquefois 
Mine de Cobalt tricotée , me paroît être un ar- 
gent vierge décompofé par l’arfénic & le 
cobalt qui l’environnent. Elle a pour gangue 
un quartz chargé de fpath vitreux cubique 
jaune & violer : de Schaéeberg. 

An Druf» Cobalti dendritica. Wall. min. 134. l ^ 
Voyez le Catal. raif. de 1771. n”. 430 ; & ci-defTus Ici 
mines d'argent, Efp. 1 . var. & Efp. VII. var. 4. 

35^ B, 3 . Mine de Cobalt grife folide & mammtloa~ 
née, chargée de fon enduit granuleux cou- 
leur de fleurs de pêcher. Sa gangue efl un 
quartz rempli de oifmuth vierge folide : à^A- 
dam à Schnéeberg. 

B. 4. Mine de Cobalt grife folide en maflè ir- 
régulière, mêlée de mine de bifmuth gorge 
de pigeon : du Fieux pere à Annaberg. Quel- 
ques endroits de fa fuperfleie font revêtus de 
l’enduit granuleux couleur de fleurs de pê- 
cher. 

Mine de Cobalt grife folide , auflî avec 
fes fleurs fufierflcielles : de la Faille de Gijlon, 
dans les Pyrénées EfpagDoIes. Cette mine eft 
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parfemée de quelques portions à'arjemc blanc 
criflallin natif. Elle ne contient pi fer ni bif- 
muth. 

Mme de Cebalt dlun grh tendre. Sage, Elëm. de 
Miaér.doc. p. 1^3. 

Mine de Cobalt grîfe follde , très-pure 
& de l’efpèce oui produit le plus beau bleu, 
employé à la Manufafture Royale de Porce- 
laine de Drefde. Elle vient de la mine de * 
Kappolt à Schnéeberg. 

ÎJt B. 7. Autre dç la même qualité.avec fon en- 
duit fuperficiel , dans une gangue de quartz 
blanc. 

?LB.8 . Mine de Cobalt grife & colorie gorge de 
pigeon , avec fon enduit fuperficiel , dans 
du quartz qui en eft comme moucheté: de 
Saint-Michel à Schnéeberg. 

Ç B. p. Mine de Cobalt grife folide à fuperficle 
Ipéculaire , mêlée de mine de cuivre grife & 
de fleurs granuleufes d’un rouge pâle : de 
Sckwart[bourg en Thuringe. 

JÇi B. 10. Mine de Cobalt grife folide, à fuperficie 
fpéculaire , dans une gangue quartzeufe mi- 
cacée : de Bajlnaes à Riddarhyttan. 

Seroit-ce /<• mine de Cobalt fulfureufe de M. Cconfledt. 
déctite ci-aptcs , Efp. III f 

^îB.ii . Mme de Cobalt grife avec fes|fleurs gra- 
nuleufes rouges , vertes & violettes mêlées 
de pyrite martiale : de Freyberg. ' 

»B. 12. Autre , criftallifée en cubes dont les 
angles font tronqués î elle eft entremêlée d© 



Description 

criftaux déroché & de fleurs granuleufesd’ud 
rouge pâle. 

Sa couleur grifc eft plus foncée que celle de la mine 
de Cobalt blanche de même forme , décrite ci delTu '; , 
E(p. 1 . var. 1 & 3. 

ESPÈCE III. 

M INE DE Cobalt sulfureuse. C. 
Cobaltum pyriticofum. Syft. nat. XII. 129. n®. 3 . 
■ - f erro fulphurato miner qlifatum. Cronfl. 

min. 2JO. 

Mine de Cobalt avec le fer fans arfénic. Monn, 
Expof. des mines, p. 131. 

Suivant MM. Brandt & Cronftedt , cette 
efpèce ne contient point d’arfénic, mais 
du fer & du foufre, & elle donne un beau 
verre bleu. Cependant M.Brandta obfervé 
{Mém. de l’ Acad.de Stockholm y an. i y 46) 
que c’eft moins le foufre que fon acide 
qui minéralife le cobalt dans cette mine : 
qu’elle eft très - difficile à fondre , & 
qu’on en obtient un rdgule qui contient 
beaucoup plus de fer que de cobalt. Quoi- 
qu’il en foit, cette mine , dont la couleur 
approche de celle de la pyrite blanche ar- 
fénicale , a été trouvée par M. Brandt dans 
les mines de cuivre de Skinskatteberg en 
■Weftmanie, & par M. Cronftedt dans 
celles de Baftnaës à Kiddarhyttan, 
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C. f . Morceau envoyé de Suède fous le nom 
de Mine de Cobalt fulfureufe folide & à petits 
grains , mêlée d’un peu de fer attirable à l’ai* 
mant, dans un quartz cendré noirâtre : de Rid^ 
darhyttan, 

j»> 

ESPÈCE IV. 

M ine de Cobalt d'un f Ku^femUM les 

GRIS ROUGEASTRE. D. 

S3.;e ÉIciTi. de Mm. doc. p. 

Cobaltum ætis modo lucens.G^In.Qzàm.^O. n°. 3 2» 
Pftudo-cobaltum vel Arfenicum fulvum , fplen- 
dens. Wolt. min. 28. 

Arfenicum mineralifatum informe , particulis ru- 
bicundis , nitidis, Carth. min. yS. 

I fiUphure & cupro mineralifatum minerd 

difirmi,aris modo rubefeente^ sW. 
min. 22p. 

■ ■■ rubens cupreum, Syft. nat. IX. 174. 

n”. 6 . 

Cupmm-nikelum vel cuprum mineralifatum arfe^ 
nicale ^ fulvum. Syft. nat. XII. 146. n**. i5. 
Cuprum Woodw. catal. & Vogel. min. 

40p. 

P ftudo~ cuprum vel minera cupri fpuria, Non- 
nullorum. 

Pyrites ruber aut minera arfeniti rubra. Valm. 

de Bom. min. t. 2. p. 17. 

Siccolum ferro & cobalto arfenicatis & fulphuratis 
mineralifatum, Cronft. min. 2y5. 

Mine de Nickel, nommée par les Allemands 
Kupfcruickel. Monn, Expof, des mines, p, / j 7, 



ùs ^ Description 

Quoique M. Cronftedt ait cru devoir 
(aire de cette efpèce un demi-métal par- 
ticulier ôc qu’il ait été en cela fuivi par 
M. Monnet, je la regarde avec MM.Sage 
& Linné comme un mélange d’arfénic, de 
cobalt, de cuivre & de fer. Le régule 
qu'on obtient par la réduétion de cette 
mine , après l’avoir calcinée , a la même 
couleur que celui du Cobalt ; il paroît 
même n en différer que par Tefflorefcence 
verte & cuivreufe dont il fe couvre après 
un certain tems. Quand on a féparé de ce 
régule , les parties hétérogènes qu’il con- 
tient, il ne relie plus alors qu’un régule de 
Cobalt pur, pourvu de toutes les proprié- 
tés qui caraàérifent ce demi-métal. Sui- 
vant les Effais de M. Sage, cette mine perd 
par la calcination ap livres par quintal, ÔC 
donne par la réduêlion jo livres d’un ré- 
gule mixte dont la plus grande partie ell 
de Cobalt. 

^ D. I. Mint de Cobalt i un gris rougeâtre tirant 
fur la couleur du cuivre rouge , & brillante 
dans fa fraâure : de Saalfeld. 

Ce morceau, qui eft en rognon, eft comme en- 
veloppé par un Iparh fcléniteux , mêlé de fleurs de 
Cobalc granuleufes. 

JgtD. 2. Autre morceau , chargé de fon end'iit 
rougeâtre , dans du fpath compaâe blanc . 
aulll àeSaalfcld, 

S 3» 
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Mint de Cobalt d’un gris rougeâtre , fort' 
éclatante & mêlée de mine de fer fpathique 
grife : de Biber^ en Hefle. 

3 JtD, 4 . Deux autres morceaux de la même 
variété , dont la gangue eft le fpath calcaire ; 
le plus petit contient de la mine d’argent vi- 
treufe , avec une efflorefcence blanche arfé- 
nicale: de Schnieberg, 

35ÎD. 5-. Mine de Cobalt d'un gris rougeâtre, foUde 
& fans gangue , avec fes fleurs fuperflcielles t 
de Freyberg. 
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ESPÈCE V. 



M IifE DE Cobalt sy 

EFFLORESCEBCE 

Fleurs de Cobalt, E 



KyÇ 



Keioît - hlumtn 
Allemandj. 



(les 



Flot cobalt!. Auéèor. 

Cobalt! minfra colore rubro vel fiavo efflorefeen», 
Wall. min. 23 y. 

Ochra cobalt! rubra &u m!nera cobalt! caldfor- 
m!s , calce arfenU! mixta. Cronft. min. 248. 

Cobaltum ochraceum rubrum pulverulentum vel 
jlriatum , flrUs fr!ab!l!bus i centra commune 
diyergenùbus. Caith. min. jd. 



Ochra wifmuth! rubra. Syft. nat. IX. 20p. n®. 7. 

• cobalt! pulvertafidva. Syft. nat. XII. jpa . 

n®. 8. 



Cobalngo vel Ochra cobalt! germinans purpurea, 
" Syft. nat. XII, i pj, n®. i j, 

R 
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Description 

Kiccolum ealciformt , vcl ochra Niccoli martuUîs 
viridis, Cronft. min. j. 

Ochra cupri nikeli pulvtrta, vitidifiavefctns,Sy^% 
nat.XlI. ip 3 . n“. j. 

Cette efpèce provient de la décompo- 
(îtion des mines de Cobalt arfénicales ; c’eft 
peut-être ce qui a fait dire à M. Cronftedc 
que ce Cobalt à L'état de chaux étoit mêlé 
ae chaux d’arfénic ; mais il réfulte des 
eflais de M. Sage que dans cette mine la 
chaux de Cobalt eft minéralifée par X acide 
mann , & qu’elle ne contient rien d’arfé- 
nical. Sa couleur varie depuis le rouge le 
plus pâle , jufqu’au rouge pourpre le plus 
foncé. Celle qui eft verte ou jaunâtre pro- 
vient ordinairement de la décompofition 
du Kupfemickel ou mine de Cobalt dun 
gris rougeâtre. D.) 

> 

^ E. 1 . Fleurs de Cobalt itoilieSt d’un rouge pour* 
pre , mêlées de fleurs granuleufes , fur une 
gangue argilleufe qui tient auffi de la mine de 
cuivre grife , avec ipath compare blanc : de 
Saaljtld, 

Fies Cehelti tmianttfàrmStfiriat». Wall. min. tJT. i. 

Ochra Cokdti rsthm iniurata radias» Ctonft. m'u. 

148. b. 

R E. a. Fleurs de Cobalt rouges itoilies , raflem-' 
bléesen mammelons aiguillés du centre a la 
circonférence, fut de U mine de fer fpathique 
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qui a pour bafe une mine de Cobalt grlfe fo« 
lide avec fon enduit fuperâciel : de Biier. 

E. 5. FUundt Cobalt rougts finies , en petites 
étoiles bien diftinâes » éparfes fur une pierre 
argilleufe grife : de Thuringe. 

E. 4. Fleurs de Cobalt itoilies , couleur-de* 
rofe vif , fur une gangue argilleufe mélée de 
Fahlert[ & de mine de Cobalt vitreufe noire 
femblable à de» feories : de Saalfeld, 

E. y. FUurs de Cobalt itoilies & en mamme^ 
Ions d’un rouge pourpre , ftriés du centre à 
la circonférence. Elles font mêlées d’azur de 
cuivre avec fahlerii & mine de cobalt grife : 
auHî de Saalfeld, 

£. 6, Petits échantillons de fleurs de Cobalt 
itoilies de. criflallifées en prifmes tranfparens , 
couleur de rubis : de Saalfeld, 

« 

]§t E. 7. Fleurs de Cobalt granuleufes rouges & ver- 
dâtres fur une mine de Cobalt décompofée , 
dont la gangue eft un quartz chargé de iaulTes 
améthiftes cubiques : de Schnieberg, 

Fin Coielti fuftrficMh. Wall. min. xj{. 1. Ochr* 
Cobdti pulvendtnta. Cronft. min. 148. a. Les fanlTet 
amétliiftes qui accompagnent ce morceau , de même 
que celles des articles ci.^e(rus, Efp. I. vai. 7. & £(p. 
il. vac. 1. doivent au Cobalt leur couleur. 

ÿ E. 8. Fleurs de Cobalt granuleufes d’un rouge 
pâle , mêlées de quelques fleurs vertes , fur une 
mine de cuivre grife : de Thuringe. 

^ E, 51. Fleurs de Cobalt granuleufes d’un rouge 
pourpre, fui du fpath perlé rhombo'idal blanc 

Rij 
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& jaunâtre qui , conjointement avec tine 
pierre argilleufe grife , fert de gangue à une 
veine Aefahltn^ ; aufG de Thuringe. 

^£.10. Autres de la même couleur , dans les 
interftices d’un fpath féléniteuxblanc> mêlé 
de mine de cuivre jaune & grife. 

Ç E. II. Autres , dans une pareille gangue 
avec azur & verd de cuivre ; elles font mê- 
lées de Cobalt granuleux noir. 

JÇi E. 12 . Fleurs deCohalt granuleufes fuperfi- 
délits, d’un rouge très-pâle, fur de la mine 
de Cobalt grife mêlée de pyrites, dans du 
quartz : de la Dorothit à NiegelsdorfF. 

3 ^ E. 1 ^.Fleurs de Cobalt granuleufes, d'un beau 
rouge, dans les cavités d’une mine de Cobalt 
limonneufe & hépatique : de Thuringe. 

3 ^ E. 14. Enduit de Cobalt granuleux, du rouge 
le plus vif, & d’une ligne ou environ d’épaif. 
feur, fur de la mine de fer fpathique grife ; de 
Biber, 
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Allemands. 



Çobaltum fcorieeforme. Gefn. Cadm. 17. VogeL 
ntin. J04. 
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Colaltum calciformt martiale , abfqut arfenico , 
feu minera cobalti calciformis pulvetu- 
Unta vel indurata, colore ;z/^AO.Cronft. 
min 247. 

— - fcoriatum vel porofum glaucefcens ,fu£~ 

cum. Syfl. nat. XII. 12p. n°. 4. 

— arfenico mineralifatum ^ miner à colora 
glauco tfcoriis fimile, Wall. min. 235, 

— mîneralifatum , nitidum , cotruUfcens , 
fcoriaforme, Carth. min. 

Cobalt noir. Jujli nom. Vérités, tom, i . p. 

Mine de cobalt minéralifée fous la forme de 
chA\i\.Monn,Expof. des mines. p, 

Cette efpèce n’ell point minéralifée 
par l'arfénic , ni de couleur bleuâtre ou àlun 
gris bleu & brillant , comme l’a dit Wal- 
lerius , qui femble l’avoir confondue avec 
quelqu’autre mine arfénicale. Elle eft tou- 
jours de couleur noire , foit qu’on la ren- 
contre en poulTiere ou en petits grains, 
foit qu’elle ait plus de conüftence & un • 
coup d’œil vitreux dans fa caflure. M. 
Cronftedt obferve avec xaifon que cette 
mine paroît avoir perdu la fubftance qui 
la mineralifoit dans un dtat antérieur. C’eft 
encore Y Acide marin qui fait ici , fuivant 
M. Sage , les fondions de Minéralifateur, 

"Sji F. i.Mine de Cobalt vitreufe noire femblable 
. à desfeories & difpofée par veines luifantes 
dans une gangue argilleufe mélée de fahleri^ 

Rüj 
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& de fleurs de Cobalt étoilées. Vàye{ te 
ceau dicTit ci~dtÿus E. 4. 

Minerm Catalti vitre» Kt^a. Cronft. min. X47. b. 

An Minerd,CobMltif(oritformiidura.'V/ 3 A\,ia\x\. 133. i.f 

F. a. Mine de Coba.lt vitreuft noire , en forme 
d’incruflation mammelonnée tendre & lui- 
fante , fur du fpath compaâe blanc mêlé de 
mine de cuivre grife : de Saalfeld. 

3. Autre, du même endroit, mais plus 
fuperficielle & mêlée d’azur de cuivre : aufli 
dans le fpatK coropaâe. 

JjL F. 4. Mine de Cobalt noire , hiifarue & feuil- 
letée , à fuperficie fpiculaire : de Saalfeld. Ce 
morceau * qui eft uns gangue , paroît être la 
mine de Cobalt fpiculaire deWallerius. 

Miner» Ceb»ltifpccul»rit vel Ctbeltnm erjinieo mine- 
r»lif»tum , fifite , eelere n^e f^endente. ^all. min. 13 t. 
Spiegel-koMt des Allemands. C'eft une variété acciden- 
telle qui ne contient pas plus d’arlînic que les ptécé- 
dentes. 

^tF.^ 5. Mz/ie de Cobalt noire, friable, cellulaire 
& fpongieufe , qui noircit les doigts comme 
de la fuie. Elle vient aufli de Saalftli. On 
nomme quelquefois cette variété fleun deCo~ 
bail noires; M. Cronftedt la compare au Sa- 
fre artificiel. Serait - ce le Safre natif de 
iWoodward? 

Ochr» Ceh»lti nigr». Cronft. min. 147. a. Miner» 
Ceialti fieriefrrmit Jpeagù/», Vall. min. 13 3. a. An 
Ze^er» n»tiv».'Vooà'v. Catal. exot. L r. part. I. p. xpt 

F. 6 . Mine de Cobalt vitreuft noire , lui fante , 
difpofée par veines & par petites taches fut 
une mine de Cobalt terreufe : de SaalftltU 
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ESPÈCE VII. 




Ine de Cobalt molle 

ou TERREUSE, G. 



{ 



K»ltU -mulm : 
Kobêlt - trdt o\x 
KoMt • Itttm 
dci AllemaaJs. 



Minera tobalti molliorvtl terrta. Auâor. 

Cobalti minera , incerti cotons , terrta, Wall.mitt. 
236. 

Cobalium terrejlre friabilt. Carth. min. 



C’eft moins une efpèce particulière 
qu’un mélange de toutes les efpèces de 
Cobalt décompofées avec la terre qui leur 
a fervi de gangue. C’eft ce qui caule la va- 
riété des couleurs qu’on y remarque. On 
y trouve même quelquefois du vitriol de 
cobalt ; mais quand Varient vierge capillaire 
s’y rencontre, on range cette elpèce parmi 
les mines d’argent molles fous le nom de - 
Mme d'argent merde Voyez ci- def- 
fus 3 H. & 3) A. 10 . 



G. l.Mine de Cobalt terreufe blanche 
de mine de cobalt noire avec du vitriol de co^ 
balt en petits mammelons blancs , verds & 
jaunâtres: de Saatfeld Deux morceaux , dans 
l’un defquels le vitriol de cobalt incrufte un 
fehifte alumineux noir. 

Miner» Ceballi terre» »U», Vall. min. 13 s. 

Riv 
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3^ G. 2. Mine de Cobalt urrtuft noire , grlfe & 
rougeâtre , très-friable : aufli de Saalfeld, 

Minera Cebaltl terre» fuliginea.'W i\\. min. x jS. 3. 

^ G. 5. Mine de Cobalt ar^lleufe grife & de cou- 
leur d’ochre, dont les cavités font remplies 
de fleurs granuleufes rouges. 

Minera Cobalti terre» argillacea lutea. Wall. min. 
13 4 & X. Voyez un autre morceau de cette variété , 

ci-dellus, Efp. V. var. 13. 

G. 4. Autre , dont les fleurs granuleufes fu- 
perfîcielles imitent la couleur des fleurs de 
pêcher.. 

^ G. Mine de Cobalt terreufe de couleurs va- 
riées où dotpinent le rouge & le brun. La 
partie de cette mine la moins décompofée efl 
parfemée de petits grains luifans de mine d’ar- 
gent grife : iè Allemont , en Dauphiné. 

C*eft une efpèce de Mine d'argent merde d’oie , qui 
contient fouvent de l’argent vierge capillaire. Voyez 
les morceaux cités ci-delTiis. 

^G. 6 . Régule obtenu de la mine de Cobak 
grife ordinaire. 

Qttind la mine qui donne ce régule contient du 
Bi/muthf ce dernier occupe la partie inférieure du 
culot. Voyez ci-defTus W A. 7. 

G. 7. lierre de Cobalt ou fmalt dedififérens 
bleus : de Saxe. 

^ G. 8. A^ur QVkhleu d'émail , tiré du Cobalt: 
de Saxci 
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ARSÈNIC. 00 
ESPÈCE I. 



arsenic vierge ou 
J% régule D^^RSÉNlcUj;;^^-^‘'”'if^ 

SATIE, A. ^hviolt des AllemanJf. 

'Arftnicum nativum h\xCobaltum tejlaceum. Auc- 
tor. 

■> - nudum , mttallicum , atnim , fraSurîs 

fpUndens. Wolt. min. a8. 

■ — nativum , particulis impalpabilihus ; 

tejiaceum , vtl paniculis micaceis , vel 
friabiU & porofum, Cronft. min. 23p. 
A. B. C. 



uflaceum feu nudum fragpitnth con- 
vexis , concavifque , adbidis. Syft. nat. 
XII. I17. n°. I. 

fquammofum feu nudum fragmtntis 
micaceis, SylV. nat. XII. 1 17« n». 2. 
porofum feu nudum fragmtntis porofis 
niitntibus. Syft. nat. Xil. 1 17> n°. 3. 
mineralifatum , pondtrofum , durum , 
txtàs cinertum , intùs plumbto colore 
fpUndens , fragmtntis concavis , craf- 
fs. Carth. min. jj, 
nativum purum bitumîne mlxtum , ci> 
nerum vel nigrum , fugax, Wall, min* 



223. 

ferro mineralifatum tejlaceumt Wall* 
min. 22J, 






'H66 Description 

Pyrites arfeniei ttflaceus, Botn. min. r. 2 . p. i8, 
Mine d’arfénic noirâtre feuilletée. Sage , EUm^ 

de min. doc. p. i66. 

Arfénic gris, Bucq. inirod. 2 ,/>, jÿ. 

Cette efpèce, ordinairement écailleufè 
ou feuilletée, eft ï Arfénic fous fa forme ré- 
cline ou métallique J mais quoiqu’on lui 
donne l’épithète de viers;e ou de natif ^ il 
ne faut pas croire qu’il foit toujours aufli 
pur que le régule artificiel. En effet la mine 
dont il s’agit contient fouvent une portion 
de fer ou de cobalt; ce qui l’a fait mettre 
par quelques-uns au nombre des mines de 
cobalt. Au furplus l’arfénic fait toujours la 

{ >artie dominante de celles mêmes qui font 
es moins pures, puifqu’il ne refte après 
leur torréfàdion que huit livres par quin* 
tal d une poudre rougeâtre en partie atti- 
rable par l’aimant. Ce réfidu donne , fui- 
vant M. Sage , un tiers de fon poids de 
cobalt. Celles qui ne contiennent que de 
V Arfénic , fans mélange d’aucune autre 
fubftance, fe fubliment en entier fans 
laiffer le moindre réfidu. C’eft ce qui leur 
a fait donner par les Allemands le nom de 
Fliegen-JUin ( pierre volante.) 

0-0 A. 1 , Régule <P arfénic natif ài la variété nom- 
mée arfénic ou cobalt ujlacé. Sa fuperficie eft 
granuleufe & protubéraocée. Il eu alTez duc 



Digitized by 



DE Minéraux. hSf 

pour donner des étincelles , lorfqu’on le 
Frappe avec le briquet , & il fe divife par croû- 
tes aflez épaiflès , convexes d’un côté • con- 
caves de l’autre. 

^rfmùum vel Coi»ltHm ttft*cutm. Juft. min. 1 8o. 

0-0 A. 2. Régule d’arflnîc natif tvi mallè informe 
d’un gris noirâtre • mais qui , dans Tes fraâu- 
res récentes , eft d’un gris brillant comme le 
galène. Ce morceau, quoique folide & très- 
compaâe , ne donne point d’étincelles lorf- 
qu’on le frappe avec le briquet. Il paroît 
compofé d’un amas de petites écailles con- 
vexes & concaves , qui rendent fa furface 
comme pointillée. Il eft mêlé d’un peu de 
quam & vient de Saxe. 

Arfinitum /jtumefum fragmmtis mieuers. Syft. nat, 
XII. 1 17. n”. 1. ArfmuHm lugrum fiUium. Wall, min, 
xt3. X. 

0-0 A. 3. Régule dCarfénïc natif en madè noirâ- 
tre , poreufe , très-friable. On le trouve eu 
Saxe prefqu’à la furface de la terre. 

C'eft la vari^'nomm^ fUm à rmuc/iet ou fkm 
‘uelenu.Arfinicum nigrum friMU. Wall. min. xxj. i. 

0-0 A. 4. Régule d'arfénic artificiel en maflê po- 
reufe & friable , compufée de lames triangu- 
laires • hexagones & rhomboïdales* 

Od le vend chez les Droguilles Tons le nom impropre 
de Cobalt, 
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M 



Ine d' Arsenic blanche T 
ou Pyrite blanche ar-< 
sènicale. b. 



MiCfick.‘l oa 
Gift-kiei des 
Allemands, 



'Minera arfenici alba feu Pyrites albus. Auâor. 
Arftnicum ferro miner ali fatum , minera albefcente, 
tejfulisvel plants micante. Wall. min. 



227. 

marte fulphurato miner alifatum. Baum. 
min. 1-475*. §. p. 

• ' albicans ffplendens, Wolt. min. 28. 

“■ ' - mineralifatum informe , particuUs pla» 

nis, albis , nitidis. Czïth. min. y8. 

^ mineralifatum ,fragmentis planis , ni- 

tidis , albicantibus, Syft. nat. XII. 

118. no. 6 , 

metalliforme ferro mixtum, Cronfledt. 
min. 245. B. 

Mine de fer arfénicale. Monn, Expof. de- min, 
p. 81, 



Cette efpèce contient moins d’Arfénic , 
mais plus de cobalt & de fer que la pré- 
cédente. Elle ne différé de la mine de fer 
arfénicale ( d K. ) que par une plus grande 
quantité d ’arfénic jointe à une plus petite 
portion de fer. Cette mine a la couleur 
blanche & luifante de Tétain ,& pour l’or- 
dinaire fa blancheur ne s’altere point à 

1 » . * 

air. 



Digitized by Google 



DE MiNIÉRAVX; 

OoB. X. Mint d'ArJenlc ^ 4 tncAe criftallifée ea 

■ cubes rhombéaux ou rhomboïdaux. ( EJf, de 
Crifl.p.^iS.) Ces cubes forment un grouppe 
alTèz conndérable mêlé de galène > de mine 
de fer fpathique grife & de pyrite fulfureufe 
en petits grains fuperHciels : de Fr^btrg, 

Arfinhum miner :tlifiuumeryft*UifiUum cieiieum, Syft. 
nat. XII. Il g. n”. 8. Miner» Arfinui dlb» ttjjul»rii, 
Wall. min. 117. i. 

0-0 B. 2. Autre , criftallifée en lames pofées de 
champ , comme les fpaths dits en crius de coq. 
Elles font entremêlées d’une mine de fer fpa* 
thique écailleufe , grife ; EhrenfriedtTsdorff. 

Ces lames vues à la loupe , paroilTcm réfulcec d’un 
amas confus de petie criîtaux rhomboïdaux comme 
ceux de l’article précédent , mais comprimés. Voyez 
It C»t»l. r»if. de 1772. n“. 

0-0 B. J. Mine d'Arfinic blanche folide & crif- 
tallifée , dans du quartz blanc , mêlé de 
criftaux de roche : A'Altenberg. 

0-0 B. 4. Mine ^Arfinic blanche folide & lamel* 
leufe, avec mine d’étain rougeâtre, dans 
une gangue quanzeufe : ^ Ehrenfriedersdorff'. 

0-0 B. y. Mine d'Arfénic blanche , difpofée par 
veines & par taches , dans du quartz : de 
Schanfeld, en Bohême. 

0-0 B. 6 , Autre à gros grains, dans de la mine 
de fer rougeâtre : de Geyer, en Saxe. 

0-0 B. 7. Mine £ Arjïnic blanche à facettes bril- 
lantes éparfes dans une mine de fer noirâtre 

‘ ' attirable à l’aimant , avec blende & galène : 
d’£/roc, en Sudermanie. 

Miner» ArJinitetUi», jl».iitinh»ns.'V àV. vain. X17. x. | 



Description 

0*0 B. 8 . Autre dont les lames, plus raflèni'» 
blées, ont une blancheur & un éclat extraor- 
dinaires { fa gangue eft le quartz : du Dau- 
phiné. 

Cette mine , qui rend pat qniotal if liv. d’atflinic, 
LO livres de (et fc 1 1 livres de Cobalt , 3 prifent^ i M. 
Sage , qui eu a fait relTai , une fingulatit^ qui la dif- 
tingue de toutes les mines connues : lorfque l’arfdnic 
en a été enlevd pat la tortéfàfiion , il relie fur le teli 
One malle brunitre , Couple , molle & tenace comme 
de la cire, mais qui, en lie réftoidilTant, prend delà 
foliditd , 8 c devient alors fragile te caflànce. 

* 

«Ç 3 > fcvA4t 

ESPÈCE III. 

D^ARSiNlC 

J.yx ou SULFUREUSE. Q, L Allemands, 
appellée pat quelques-uns Pjrk* d" Orfimt»t. 

Minera arftnici cîntrea, Auâor. 

Arfenîcum ftrro fulphuraio mintralifatum.Cton^i 
min. 345. A. 

fulpkuratum vel mintralifatum , cine- 
reo-ceerulefceas, micans. Syft. nat. XII. 
Il 8. n®. 5. 

■ ' ' ferra mituralifatum .minera (Lffbrmi. 

granuÜs cinerto - exrulefcentibus mi- 
cante. Wall. min. 328. 

Pierre arfénicale. Wa/l. ibid. Ttai. Françoifi, 
Pyrite pierreufed’aifénic. Bam. min.t. 3./r. ip* 

Cette efpèce, ordinairement compare 
fans fi^re déterminée & d’une coulçur 
plus obCcure qi;e la précédente, eA miné^ 
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wlîfée par le fer & le foufre. On eft dro 

le Réalgar par la calcination. C’eft peut- 

être à une pareille décoiçpofition ae ce 

minéral par les feux fouterrains que Ton 

doit V Orpiment natif. 

% 

0-0 C. I. MlnetTarfimc fulfureuft, informe, (Pun 
gris cendré tirant fur le bleuâtre, entremêlée 
de mine de fer noirâtre en particules luifan- 
tes , attirables à l’aimant , dans du quanz : 
de Lotfajen , en Dalécarlie. 

Cetee mine donne des étincelles lorfqu’on la frappe 
avec le briquet , & répand , par la coLlilioii, one focte 
odeur d’arunic. 

oo C. 2. Autre dont la couleur tire fur k noir; 
elle eft mêlée de pyrite cuivreufeêc vient du 
même endroit que la précédente. 

Cette mine paroît avoir éprouvé de raltétaûcn. On 
en tire di/Hcileraent des étincelles avec le briquet , 8e 
elle n’a rien d'aitirable i l’aimant. 



'J> * J i â S ' .> 

ESPÈCE IV. 



C HaVX BLAHCHE D’y^Jt-f^w/vr-rwWrVff».- 
séNiC JtATirE. D. Allem. 

Arfenicum nativum fimpltx fannaceum, Wall, 
min. 221. 2. 



nudum , purum ,pulvtTulentum , album, 
Carth. min. jy. 

nudum ttrrtum , alhum.'^ o\t. min. 2 8. 
taitiform* , (eu Calx Offenici nanva, 

puraffnabllis,Qioaik.miri, a.|0. A.l* 



Bpyi Description 

lAxfénlc en chaux blanche , ou Arfénlc puTt 
Monn. Expof. des min.p. iz8» 

On rencontre \:et arfénic en chaux fous 
la forme d’une efflorefcence blanche , à la 
furface & dans les cavités de certaines 
mines : tel eftun finter blanc mammelonné 
de Sainte-Marie-aux-mines, qui contient 
une quantité affez confidérable de cette 
chaux d’ Arfénic. {Catal. raif. de ijyz. n9. 
i 502 .) Peut-être provient-elle fouvent de 
la décompofîtion des mines d’argent rou- 
ges , lorlqu’elles paffent à l’état d’argent 
vierge ou de mine d’argent vitreufe. 

0-0 D. I. Chaux d Arfénic native fous la forme 
d’une efflorefcence farineufe blanche, dans 
les interiHces d’un fpath compaâe blanc qui 
fert de gangue à de la mine d’argent vitreufe. 
Voye\^ U morceau décrit ci-deffus 3) B. 

La même efflorefcence arfénicale blanche , accom- 
jiigiie auflî la mine d'argent vitreufe , fur le morceau 
Je Kuffernicltel décrit au Cobalt, Elp.IV.vat. 4. 

ESPÈCE V. 




RSENie BLANC CRIS- (^"rchfichiigtr hiJlMl. 
T ALUN NATIF. E. yifiher-Mrfimcies Al 



Arfenicum ruuivum Jîmplex cryJlalUnum, Wall. ^ 



nun. aai. 3. 



Arfenicum 
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Arftnicum nvdum sputum , cryflaUinum, album ; 

nitidum, Carti). min. %y, Syft. nat, 
XII. 117. 

* ■ ■■ nudum , cryJlalUnum , album. Wolt. 

min. iS. 

talc! forme feu ealx Arftnîcl rtativai 
pura , indurata. Cronft. min. 240. A, 
2 . 

Verre d'Arfénic natif. Sage, Elèm. de min, doc, 
p.iSj. ^ 

Celui-ci ne paroît différer du précédent 
que par fa forme qui , pour l’ordinaire , eft 
criftallifée en aiguilles oblongues , polyè- 
dres, blanches ou jaunâtres, demi-tranf- 
parentes 6c concentrées en étoiles ou en 
faifeeaux. On le trouve particulièrement 
avec les Mines de cobalt grijes. Henckel en 
a remarqué fur celle de Joachimfthaly en 
Bohême ; M. Cronftedt fur celle A 
dreasbergixiîî^ru, ôc M. Sage fur celle 
de la Vallée de Gijion dans les Pyrénées 
Efpagnoles. Voyez le morceau décrit ci- 
deffus B. y. 

ESPÈCE VI. 

O rpiment njtif ou ARsé-CCniûgew-eptr. 

NIC JAUNE NATUREL. F. J ww des Al. 
Auripigmentum fojjfU crujlofum, Mercat. métal, 
Vatic, p. 73, 



S 



î»74 Description 

Calx arfenîcî fulphurc mixta fiaya. Cronft, rain; 
241. a. 

Arfenicum fulphun , lapide fpatofo & micaceo 
miner ali fatum , minera fiavefcentt, 
Wall. min. 224. 

■ ■ " minerali fatum, exlamellis Jlavis fplen- 

dentibus , imbricaüs, compojltum. Car. 
min. y 7. 

> luteum, lamellatum, micaceum. Wolt. 

min. 28. 

Pyrites auripigmentum ftti pyrites nudus fiavus , 
* micis auratis. Syft. nat. XII. i ’ 3. n“ 2. 

Orp iment naturel ou arfénic combiné avec le 
loufre , fous la forme de chaux. Mann, Exp, 
des min,p. 12 S. 



Cette combinaifon naturelle de larfé- 
fiic fous forme de chaux avec le foufre, 
paroît provenir de la fublimation d une 
mine d arfénic fulfureufe, ( 0-0 C.) opérée 
par les feux fouterrains. On trouve cet or- 
piment en mafles peu régulières d’un beau 
jaune citrin tirant quelquefois fur le ver- 
dâtre ou le rougeâtre : les lames luifantes 
qui le compofent ont été prifcs par quel- 
ques-uns pour du Mica. 



p-O F. I. Orpiment natif malle lamelleufe 
demi-tranfparente , d’un beau jaune luifanc, 
tirant fur la couleur de l’or : de Hongrie. 

Aurifigmentam cùrinHm. Wall. min. X14. i. Auri- 
^ aativHtrf tnrim - iirid*jitru,iosa, min. x.. 

g, xS. 
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Fv 1. Autre plus opaque , d’un jaune mat, • 
mais luifanc dans Tes calTures. 

0-0 F. 5. Orpiment natif des Indes orientales. D 
eft d un jaune clair & plus ferré dans fon 
liflTu quelesprécédens. C’eft le Pacha-pacha-^ 
num de la Côte de Coromandel. 

Rijî^allum fiavum. Wall. min. iii. ï. 

0-0 F. Autre, appellé aux Indes Aridullsml 

>*Sa couleur eftd’un jaune-terne verdâtre. 

0-0 F. J, Orpiment natif, d’un jaune rougeâtre 
DU Orangé. Il eft en mallè folide compofée de 
lames parallèles. C’eft VErra-pachanumz des 
Indes orientales. 

Aurifi-mentnm ndra fiavum. Walk min. 114. .. 

Aurtfi^mtntum nativum fia-i^-rititjctm. Bom. mio. a. 

p. 19. 
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ÊALGAR ITATJF ou ArSÉ- - operment 
me ROVOE eetveel. G. j 

Arfenicum fandaraca feu Arfmicum nudum'ru- 
irum, Syft. nat. XII. 1 17. n». 

" • ' nativum purum , fulphure mixttmi 

Tubrum. Wall. min. 222. 

— rubrum,interdùm cryfialüaum,'Wo\ti 

min. 28. 

nuduin fulphure mixtum , fragmeruh 
nitidis , glabris , opacis quod obfcurè 
^brum Sandaracha feu luteum Rip- 
galium^ Carth. min, cr. ’ 

s H 
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• iCdlx aifiniei fulpkun mixia rubra, Cronft. mta> 
^ ^41. B. 

Cette combînaifon de l’arfénic avec le 
ibufre n’eft qu’une variété de l’efpèce pré- 
cédente. L’arfénic y eft aufü à l’état de 
chaux , mais le foufre y domine davantage ; 
il y en a d’opaque & de tranfparente. On 
la trouve en Saxe , en Suède & en Ho»- 
grie, mais fur-tout aux bouches des Vol- 
cans où elle eft fublimée par l’aèlion des 
feux fouterrains. 

CK) G. I. Rialgar natif en petits criftaux tranf' 
parens, rouges comme des rubis , formés 
■ d’un prifme hexaèdre comprimé , terminé 
'par deux pyramides dièdres dont les plans 
, iont pentagones. ( Eff, dt cfifi, f. 3 14.) Ges 
criftaux, connus fous le nom AeRubintiTar- 
fénlc , font épars fur une ganigue pierreufe 
chargée de deux fels ammoniacaux (levi- 
triolique & le fulfureux) joints à du Vi- 
' triol martial. On les trouve à la Solfatare ôc 
fur le Véfuve dans le Royaume de Naples. 

ptllucidHPt, Wall. min. iii- 4. 

^K) G. Soufre tranfpartnt rouge, de la Gua- 
deloupe. C’eft un foufre en malTe irrégulière t 
' coloré par l’arfénic avec lequel il a été fu- 
blimé par i’aâion du Volcan fui lequel on le 
• trouve. '* 

Sulptur nuiam firmittr eohtrttu , érftnùslt ruirkm. 
Catch, min. Sulfhur rnintm, dUfhmmm. 

Volt. min. »5. 



Dr M I N i£ R A v\%, sçjf 

O^G. J. Soufre & arjenic fondus & vitrifiés pa* 
^.Jes feux de VEtna. Ces deux fubftances fot-^ 
ment une mafle rougeâtre , opaque, poreufe 
St luifante, chargée à'arjïnic blanc crijlallin 
en laraes triangulaires, (font quelques unes fil 
réunifient en oâaëdres» 



• J 
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SOUFRE, 

ESPÈCE I. 




OvrjtE riBRGE ou 
NATIF. A. 



1 



Gedugtner • fehv>:fiî des 
Allemands. 



SttlphuT nativum & vivum. Dal, Pharm. p. ay. 

■ ■ — - nativum t purum , jlavum, Wall, min. 



215 . 

* ■ ■■ nativum vel PhtogiSon tmmràlt acîd» 

vitrioli junSum, Cronft. min. i jTi. 

»• ' ■ vîrgineum aut nudum, nativum , bittum i, 
diaphanum, Wolt. min. ay. 

■ ■ - nudum firmiter cohemns\ purum, jlavum,; 

Carth. min. " 

Pyrïtts nativus ftu nudus , dîaphanus. Syft. nat, 
1 13. a*. I. 



On trouve le foufre pur & fans mélan- 
ge , non feulement dans les bouches de 
.Volcans, où il a été fublimé par les feux 
fouterrains ; mais on en rencontre encore 
dans des pierres calcaires criftallifées, où 
il paroît avoir été formé par la voie hu- 
mide. C’eft même alors que fa criftallifa- 
tion eft la plus régulière & la plus dif; 
tinéte. 

^ A. 1. Sçufre natif &a crillaux oâaëdreSii 
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tranfparens , d’un beau jaune citrîn , & tron- 

a ués aux fommets. (‘EJf. de Crijl.p. 292. ) 
►n trouve ces criftaux grouppés parmi d'au- 
tres criflaux de Spath calcaire pyramidal » 
dans des géodes calcaires ; à fix lieues de 
Cadix. 

Pyritii nuivut eryfiallinut offiudrus , Mluminiformit ; 
fyrttmidibut tranfuersi sèirtviatis. Syft. nac. Xll, 113. 
n“. 1. P. 

^ A. 2. Autre, en très- petits criftaux oôaë- 
dres, épars fur de la mine d’antimoine rouge, 
les morceaux décrits ci-deflus i D.a. 

^ A. 5. Soufre natif tranfparent, jaune, en 
fragmens irréguliers; de la Guadeloupe. 

Sulfhur vivHm feUuciàuM.WM, min. 1 1 3. 1. Sulfhur 
nudam Inifum igmvtmtrum montium^'^ oh, min. xf. 

^ A. 4. Soufre natif opaque & d’un jaune ver' 
dâtre : de Sicile. 

Sulfhur vivum tfucum. mia. x 1 3. x. Sêdfhur 

Huüvum ofucum , colore vnrio. \/olt. min. x{. 

^ . A. y. Soufre «tf/i/impur ou mélangé , gris : 
des Indes Orientales, Il eft opaque & rellèm- 
ble au Soufre vif du commerce. 

Sulfhur nAtivum mixtiorùs firegrine eolor/uum.WAi, 

min. 114. 

ESPÈCE II. 

P yrite martiale isFORME^Eîftn - w« 
ou Pyrite sulfureuse. B. 

( Voyez U mine de fer ,.Efp. VIU.) 

Pyrites fulphureus rudis. Auâor. ^ 

Siv. 



jsSo Description 

Sulphur marte faturatum texturd tzquall, vtl cha~ 
lyhtâ vtl granulatd. Cronft. min. i|2. 
B. 1. 2. 

■“ ftrro mineralifatum , minerd difformi , 
pallidi Jlavd , niunti, Wall. min. 21 y. 

^ ■ ftrro tnixtum , informe , ponderofn^ , 
dilutè fiavum , fuptrficie plardufculd, 
Cartii. ,min. fl. 

Pyrites ftrri mintraüfatus , amorphus , fc(rttiUans, 
Syft. nat. XII. i if. n“. f. 

Ferrum pallidi luttum ^ fpl^nderu ,pt/lyfttorphum, 
Wolf. min. 31. 



Ces Pyrites, que Ton trouve en mafTes 
continues plus ou moins confiddfables 
dans la plupart des mines métalliques, 
font très-abondantes en foufre & paflcnt 
aifément à la vitriolifation. Outre 1 utilité 
dont elles font, en qualité de fondans,pour 
le traitement de certaines mines , ce font 
elles qui fourniflent la plus grande partie 
du Soufre & duVitriol, qu’on voit aujour- 
d’hui dans le commerce.On ne dira rien ici 
des altérations qu’elles éprouvent naturel- 
lement dans l’intérieur de la terre, foit 
par la voie humide , foit par la voie fiche ; 
parce qu’il en a déjà été fait mention ci- 
deflfus, parmi les mines de fer qui provien- 
nent de la décompofition de ces Pyrites. 
( Voye:{^ $ H. J. L. P. Q. R. &c. ) 

^ B. J. Pyrite martiale informe ^ folide, dur« 
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& compare , entre deux Üfières très-minces 
de colubrine feuilletée brune ; des mines de 

' Louife en Weftmanie. 

Cette Pyiite eft d'un Itune pâle & fort aitirable par 

l’aimant. J'yrites /Hlfinrem , furus, nudus. V/all. min. 

ii;. I. 

^ . B. 2. Autre , à particules plus fines & d’un 
gris jaunâtre, attirable aulli par l’aimant: 
de la mine de cuivre de KUfwût en Smo- 
lande. 

^ . B. 3. Pyrite maniait Informe , à gros grains, 
dont plufîeurs affedent la forme cubique: 
de Fahlua, en Dalécarlie. 

Elle eft fani gangue , & l’aimant ne l’attire point. 

^ B. Pyrite martiale Informe^ à petits grainSy 
friable & tenant or : du Vivarais. 

Réduite en poudre, elle fe montre en partie attirable 

par l’aimant. 

B. y. Pyrite martiale Informe y dans du graîs.; 
de Fahlun, Les particules qui la compofenc 
font prifmatiques , luifantes & flricet. 

C*e(l le Bajdlte fyriuux de M. CronRcdt, , _4 

^ B. 6 , Pyrite martiale en aiguilles prifmatî- 
ques, dans du quartz : de Dannemore, ea 
Uplande. 

B. 7. Pyrite martiale Informe , qui s’eft dé- 
pofée par couches protubérancées , comme 
fî elle eut été en fudon : de Voi^land. 

^ B. 8. Pyrite maniait informe y en petites maP- 
fes ovoïdes , noires, comprimées-; ouSchifte 
alumineux à'Andrarumym Scanie. 

Ttfkui fehiftoiui y ftdidm , Imicularû, attr. Syd. asu 
XIL 191. a”. II. , 



aSa Description 

^ B. P . Schljle alumineux ou pyrheux, en bou- 
les lifTes, noires, & très -ferrées dans leur 
tilTu ; de Saalfcld, 

Elles contiennent quelquefois du Cobalt ou de rArfènlc. 

<j fc=<tr =ii r-<t = ft == a s =3 t> i» -g ■ 
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YrITE martiale Elt{ Berg ■ fier ou K/«- 
GLOBULES. C. des Allemands. 



Pyrite globojî vel globuli pyritacti. Auâor. 

Sulphur mintralifatum, minera globojd concre- 
tum. Wall. min. 216. 

* - ■ firro mixtum , globofum , ponderofum , 
dilutifiavum. Carth. min. yi. 

Pyrites minerali/atus aggregatus tjiguratus. Syft. 
nat. XIJ. 1 1^. n^. q*. 

» '■ — arugineus , cujus protuberantie acumt^ 
nata funt diamantis i/2y?or. Muf.Brac* 
kenliof. p. 6y. 

» — ■■ ■■ ferreus , globofus , pyramidibus quadrant 
gularibus prominulis undique afpen 
Scbeuchz. Oryôogr. p. i 85 . 

Pyrite globoji intùs Jlriati , Jlriis a centra ad cir- 
cumferentiam excurrentibus. Cappell. prodr, 
cryft. p. 3 y. 



Cette efpèce, quoique très -abondante 
en Soufre , Teft un peu moins que la pré- 
cédente , mais elle n’eft pas moins facile 
à fe vitriolifer. On la trouve en petites 
malles folitaires dans la craie ^ l’argille ^ la 
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marne , &c. Souvent même elle fe ren- 
contre à la furface ôc dans les cavités des 
mines de filon. Son tiflu ell prefque tou- 
jours aiguillé ou ftrié du centre à la cir- 
conférence. Lorfqu’elle fe décompofe 

5 ar la voie féche , elle pafle à l’état de 
di fer 

( e J.). 

^ C. I. Pyrite martiale en houle , h^riflee à fa 
furface par les fommets pyramidaux des ai- 
guilles qui la compofeni : ces aiguilles font 
iorinées par deux pyramides quadrangu- 
laires, inégales & oppofées, dont la plus 
.. longue a fa pointe au centre de la pyrite & 
fa bafe à la circonférence où fe termine la 
pyramide extérieure qui lui eft oppofée. Ce 
font les fommets de ces dernières qui for- 
ment les inégalités plus ou moins faillantes 
de la furface. {Eff, de crifi.p. 296 * & fuiv.) 
Glebuli fjriiatri J^heritL Wall. min. iiS. i. 

^ C. 2 . Autre de même forme, mais coupée 
en deux hémifphères , & polie dans le plan 
de fa feôion , ce qui la rend propre à réflé- 
chir les objets comme un miroir. 

Ia Pitrrt dtt Ineas elt une pyrite de cette efpéce ou 
une pyrite cuivreufe , i laquelle l'art adonné le poli. 
VoyezUCjt»l.dtM.Davua, f, 

^ C. J. Pyrite martiale en boule ovoïde, dans 
. laquelle les pyramides de la furface font fort 
faillantes & rapprochées en mammelons, 
comme dans les pyrites en grappe. La cou- 



hépatique ou d’un brun rouge , 



itt Description^ 

che extérieure décompofée tpaffè à Pétaç 
Minedcfcrbruntowhipatiqut.Ç^^l,), ‘ 

Gloéuli pjrùacei oil».igi Wail. min. lltf. }. Globnli, 
pyntMci colore fufco iel rubifcent:.yV ÛX. min. titf. 4 - 

^ C, 4 , Gronppe dePy rites martiales en globules^ 
au milieu duquel eft une ichinut pyritifée du 
genre des cœurs marins. Le centre de ces 
pyrites eft dans fon état naturel , mais les 
parties voifines de la circonférence ont 
éprouvé de l’altération & forment une Mine 
de fer hépatique incTuftée à! O dire jaunâtre^ 
(Voyez <î J. J.) 

Clùiuh fyrrtJcei min. ii6. i. 

. Les parties de cette pyrite qui loatdécotnpoTées, ne 
Contiennent plus de loiifre. 

^ C. y. Pyrite martiale en boute , dont la fur- 
face eft lamelleufe & protubérancée. Le cen- 
tre eft encore pyriteux, mais le refte eft dé- 
compofé & à l’état de mine de fer hépati- 
que mélée d'ochre martiale couleur de rouille. 

Dans ce palTage de la Pyrite i un nouvel <tat, par la 
perte du foulre qui la minéralilbit , les parties qui le 
décotnpofent offrent ordinairement des couleurs variées 
plus ou moins vives , qui chatoyent comme la gorge de 
pigeon. 

^ C. 6. Pyrite martiale glohuleuft à couches 
concentriques. Sa furface , quoique protubé- 
rancée, eft aflez liflè; mais l’intérieur eft re- 
marquable en ce qu’il s’y rencontre des mar- 
caflites cubiques couleur d’or , de la galène 
à grands cubes , du fpath vitreux en petits 
cubes , & du quartz en partie criftaUiré : do 
Hongrie. 
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Yrite martiale 

POLYGONE. D. 






Ksei-hr'iJl/iUe d« Allem. 



Cryjlalli pyritacti vel drufa pyrilaeea. Auâof, 
Sulfhur ferro mintralifatum forma cryJlaUifatd, 
Wall, min 217. 

———marte faiuratum , cryfallifatum, Cronfl, 
min. ij’2. B. 4. 

—r— ferro mixium cryJlaUinum , pomderofam , 
diluth fiavum, Cauh. min. yi. 
PyriusctyPaiUnus yel mlneralifatus cryjlallifatus, 
Syft. nat. XII. 1 1 3. n». 3. 



Cette efpèce, qui varie beaucoup dans 
la. forme de fes criftaux, eft d’un jaune 
plus ou moins pâle ; elle eft moins fujet- 
te à s’effleurir que la précédente , ce qui 
paroît provenir de la faturation plus exac- 
te de les principes conftituans. Elle perd 
néanmoins très-fouvent par la voie féche 
le foufre qui la minéralifoit ; elle brunit 
alors & devient l’efpèce de Mine de fer 
hépatique dont on a parlé ci-delTus ( d J.) 

^ D. 1, Pyrites martiales, foluairts, criftallilees 
en cubes reâaogles dont les bords & les an- 
^ ^les font entiers. {EJf. de crifl. p. ^oo.Var, 
1 .) Les unes font luifantes & d’un jaune pSle , 



ÜESCRIPTIOU 

d’autres font plus ou moins obfcures 8 e corn^ 
me Touillées par l’altération qu’elles ont 
éprouvée à leur furface. La plupart de Ces 
dernières font cuivreufes. 

MmrrM/pu htx»rJrict feJfulares.'WaW. min. 117. u 
Pyrites fitjeut tubicus. Wall. min. 1 1 8. j, Voyee au Fer , 
F.fp. IX. vit. 6 . 

^ D. 2 . Pyrites martiales Cn petits cubés rec- 
tangles, luifans, épars dans du fchifte : dd 
BalTe-Bretagne. 

^ D. 3. Autres, d’un jaune très pâle 8 e de mê- 
me forme, dans une mine de fer rougeâtre 
qui paroît contenir du cinabre : de Franco'^ 
nie. 

^ D. 4. Autres auflS très-pâles, dans les ca- 
vités d’une mine de cuivre jaune 8e colorée, 
mélée de crldaux de quaitz: de Plaruhi-lts- 
Mines. 

^ D. c. Pyrites martiales en cubes reûangles, 

3 ui le confondent en une malTe globuleufe, 
e la forme d’un rognon : du Diotife <TA'‘ 
Uth. 

CMmÜ pyrittftti hemffhiriei. Walt. min. ai 5 . 1. 

^ D. 6. Pyrite martiale en petits cubes lui- 
fans, pelotonnés en mammelons fur une py- 
rite aiguillée, mclée de quartz en partie crif- 
1 tallifé ; de Hongrie. 

^ D. 7. Autre, dont les cubes forment par leur 
réunion une mafle cellulaire 8c caverneufe 
incruftée de verd de montagne : quelques 
parties font à l’état de Mine de fer hipati^ue 



f> E • M I N é R A U x; ^%'f. 

MaTcsUht hextedrict min. 117. f. 

Voyez le morceau décrit ci-delîus au Plomb, Efp. IL 
var. 16. 

^ D. 8, Pyrites martiales, folitaires,CTi&a.\lifées 
en parallélépipèdes reâangles dont les bords 
& les angles fontentiers. { EJf. de crifi.p, 301. 

yar, Z.) 

MarcaffUt hexaedrite prtfmatiee. min. ai/. ). 

^ D. p. Petites Pyrites martiaks,folltaires, d’ua 
jaune blanchâtre , ou d’un gris clair , criftal- 
lifées en cubes ftriés fur toutes leurs faces ; 
les (Iries des faces oppofées font parallèles 
entr’elles, mais perpendiculaires à celles des 
faces voifines. ( EJf. de crijl, p. 302. Kar.J 
& 4 - 

Les Pyrites de cette variété de forme font fonvent 
. cuivreufes. Voyez au Fer , Efp. IX. var. 4. 

^ D. 10. Pyrites martiales, folitaires, crKlalli-^ 

- fe'es en cubes obliquangles , dont les bords 
& les angles font entiers. ( Ejf. de crifi. ihid, 
yar, 4.) Les unes font totalement à l’état py- 
riteux ; d’autres font recouvertes d’une croû- 
te ferrugineufe brune d’une à plulîeurs li- 
gnes d’épaUTeur ; d’autres enfin ont entière- 
ment paflé à l’état de Mine de fer hépatique. 
( <î J- 70 

Marcajf$u hexaedrict rhemboidales. Wall. min. 1 17. 4. 

^ D. 1 1 . Pyrites martiales de la variété précé- 
dente , grouppées en mafiè irrégulière & la- 
melleufe : d’Angleterre. 

D. 12. Pyrites martiales, folitaires, à 14 fa- 
céties , ou crilUllifées en cubes dont les aa*: 
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gles folides font plus ou moins tronqués. {Ef, 
de cri fi. ibid. Far. d , 6 , y.) 

Elles contiennent ordinairement un peu de cuivre. 
Marc^Jpu dtcattjj'aracdTict,. Wall. min. 117. 9. 

^ D. 1 Pyrites martiales, foUtaires, à 1 8 fa- 
cettes ou criftallifées en cubes dont les bords 
font plus ou moins tronqués. {Eff. decrifi.p. 
30^. Far. 8 &q.) Ces pyrites, dont les trois 
côtés les plus proches font firiés dans la 
meme direétion , paroiflTent être une variété 
de celles décrites ci deûus $ D. p. Le paf- 
fage d’une forme à l’autre ell fenhble fur la 
plupart d’entr’elles. 11 s’en trouve auûî de 
cuivreufes. 

Pyrites cry/ldlinus eâodecahedrus Syft. nat. XII. 114. 

n“- *. 

^ D. 14. Grouppe de Pyrites martiales , de la 
variété précédente ; leurs cubes fe pénétrent 
l’un l’autre dans des direâions très différen- 
tes , fans que le parallélifme de leurs côtés 
foit en rien dérangé. 

^ D. ly. Pyrites martiales dodécaèdres fÇoWtzi- 
res ou grouppées. Les unes fcRit d’un jaune 
pâle éclatant, les autres brunes & comme 
fouillées à leur furface. ( EJf. de crifi. p. 3 0 J. 
Far. 10.) 

Maretffiu dodecaheJriet. Wall. min. 1 17. 8. ( Voyez 
des Mmeaffties cuivreafes de même forme , Ci-apteS 
efp. \ 1 . var. { St fuiv.) 

• 

^ D. 1 ô. Pyrites martiales de la variété précé- 
dente, éparfes dans une mine de fer brune de 
ochracée j du pt^s de Tt'eves, 

^ D. 17* 




' vi-looglt 
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P* * 7 * Pyrites martiales criftallifées en lames 
dentelées plus ou moins épaiffès , {Ælees de 
champ & très-ferrées les unes contre les auW 
^es, comme les fpafhs dits en crêtes de coq^ 
Elles font grouppées fur du fpath vitreux eu-’ 
bique, mêlé de galène à grandes facettes: 
du Comté de Darby , en Angleterre. 

Marcajfiu braBteu. WaJI. min. 117. ji. Voyctle 
Catal. raif. de 1771. n*. 333 & fui». 

^ D. 1 8. Autre grouppe des mêmes Pyrites eri 
crêtes de coy , où fe trouve du pétrole ou bi- 
tume noir liquide, qui fuinte de plulieury 
endroits du morceau, 

^ D. i^. Autre, fans fpath fuCble: les lames 
pyriteufes qui compofenc ce grouppe font 
plus minces & plus faillantes. 

^ D. 20. Un grouppe des mêmes Pyrites en 
lames dentelées , totalement décompofé , 
ceft-à-dire , à l’état de Mine de fer brune ou 

■ hépatique, f ^ J. I & 2.) 

C'eft la Pyrite brune des Minèralogiftes : f Pirhet 
fiefius /W/«yÎM.Wall. min. 118. i.) mais, quoiqu'elle 
conlcrre encore la forme d*une pyrite, elle n’en a pluS 
les propriétés. ^ 
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J. TENANT CUIVRE , apptllée 
vulgairement Ptrits CUIVREUSE 
E. 

aux oûoes de Cuivre les efpècesVItl 
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Apo Description 

Pyntu fubfiavus cuprtus, Auâor. • 

■- - — fcrrto - cuprtus , matrice detiquefctnn vtl 
vitrtfcentt vtl apyrâ, Syft. nat. IX, 
173. N**,;-, 6,7. 

■» ' cupri mîruraüfatus amorphus, non fcin- 
ùlUns, Sy(l. nat. XII. l iJ, n°. 5 . 

( Voyt\ («s autres Synonimes ci-deflfus $ J. ) 

Cette efpèce eft peut - être de toutes 
les Pyrites la plus abondante en foufre. 
Plus elle contient de cuivre plus fa cou- 
leur jaune tire fur le verdâtre. Il eft aflez 
difficile de diftinguer au premier coup- 
d’oeil celles qui font d’un jaune pale, d’a- 
vec la Pyrite martiale informe pure qui 
montre auffi cette couleur. Le caraâére 
que M. Linné leur affigne, de ne point 
qonner d’étincelles lorfqu’on les frappe 
avec le briquet , fnc convient qu’à cdies 
de ces Pyrites qui tirent le plus fur le ver- 
dâtre, ou qui ont déjà éprouvé quelque 
àltéraùon dans leur tiftu. 

^ E. I. Pyrite martiale informe, tenant cuivre, 
éparfe , avec galène , dans une roche quart- 
zeuze mêlée de fpath calcaire & de colubrl- 
ne feuilletée : de Loefafen , en Dalécarlie. 

^ £. 2. Autre, d’un jaune verdâtre, & attira- 
. ble à l’aimant dans tous les points de fa fur- 
face. Sa gangue eft un quartz couleur d’eau, 
avec colubrine feuilletée fuperfîcielle : de 
Bifberg, 
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^ £. 5. Autre, de même couleur, & pareille- 
ment attirable à l’alniant , dans de 1 amiante 
gris: de Nordbtrg. H. I.) 

^ £. 4. Pyrite marti»U informe, tenant cuivre & 
0r, dans du quartz mêlé de parties calcaires 
& de colubrine feuilletée ; d*^dclfors, Pa* 
roiflè à*Alfeda , en Smolande. ( Foye^ O B. 
30 

^ E. 5. Pyrite martiale informe , tenant cuivre ; 
dans du (chifle gris - verdâtre ; du Diocèfe 
de Conférant. 

•^ £. 6. Pyrite martiale informe , tenant cuivre , 
à particules très • fines attirables à l'aimant » 
& fans gangue : de Fahlun. 
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I TrITE martiale CRIS’ 



P Tri te martiale cris. C 

TALLISEE TEVAIfT CVI^< Bergwarfilêes 
FRS & fouveat ARSENIC . Allemand*. 

0 « MarCASSITE PROPREMENT DITE, F, 

Pyrites mineralifatut cryfiaUlfatut tetraidrus , 
taidrus , decaïdrus & dodecaidrut. Syd, nat, 
XII. 114. n®. 3. ct.J'.uÇ.u. 

Marcaffta tetraêdrica , oSaëdrica. deeaêdnca , Scc. 
Wall. min. 217. 1, 6. 7. 

Jrfenicum mineralifatum eryfallinum.cryfiallis 
oSaidris nigric antibus, Carth. min. j8. 

■ cryfiallinum feu mineralifatum cryfallU 
fatum oUaidrum nigricans. Syft n aC 
XII. ilS, n°, 7, 

Jij 
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DEStRlPTION 
Arftmcum ftrro mîntral'ifatum, minera ttjpdari It» 
vido nigrd, Wall. min. 226, 

Mine (fÂrfénic en dez ou cubes ofiogones. 

WaU. min, ibid, traduS, Franç, 

Cette elpèce a été jufqu’à préfent mi- 
fe au nombre des Mines arJénicaUs ou 
confondue avec losPyrites moniales poly~ 
gones ; mais elle ne contient pas affez 
d ’arfénic pour mériter place parmi les 
premières , 6c elle différé des fécondés 
par le cuivre dont elle eft mêlée , par la 
vivacité des couleurs ôc fouvent même 
par la forme des criftaux. L arfénic ne fe 
rencontre pas toujours dans ces Pyrites. 
Celles qui en contiennent, font ordinai- 
rement d’un blanc éclattant, mais cette 
couleur s’altère quelquefois 6c leur fur- 
face tire alors fur le noirâtre ou le brun 
obfcur. Ces Pyrites ne font point fujettes 
à fe vitriolilèr ; leur tiffu fin , compare 6c 
ferré , les rend fufceptibles du plus beau 
poli. Elles contiennent avec le fer un 
peu de cuivre, beaucoup de foufre 6c 
peu ou point d’arfénic. 

^ F. I. Mareajjîtes cuivreufes titraidres, ou crif* 
taliifées en pyramides niangulaires dont les 
bords font avec ou fans bifeau. 

P>3o 6,- Efp. F'.) le morceau décris 
parmi les mines de fer «i*delTus- $ F. 
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La Mine Argent griji erîAÆJee qui fe trouve fur ce 
morceau , étant de même {orme que ces Marcaflicet, 
on a lieu de préfumer qu'elle n’en diffère que par la 
portion d’argent qu’elle contient. 

^ F. 2. MarcaJJîtes cuïvreufes en tétraèdres» 
dont les bords font en bifeau & les angles 
tronqués de biais. Elles font éparfes fur un 
grouppe de petits criflaux de roche . mêlés 
de galène teUulaire & de pyrites raammelon- 
nées; de Brouckhaufer-Mühl , Comté de Holtr 
zapfel. 

Voyea des Criftaux d'argent gris femblables d ceux 
de ces Marcallites, parmi les mines d’aigent , Efp. VI, 

▼ar. 1. 

^ F. 3. MarcaJJîtes cuîyrenfes oSaëdrest en crif- 
taux folitaires d’un jaune pâle ( Ç J. I.) ou 
de couleur grife ( Ç D. 5.) Les unes & les 
autres viennent de Suède. (.EJJ, decrifi.pt 
308. Far. I. Z. 4.) 

^ . F. 4. Grouppe de Marcaffites cuïvreufes il* 

. caedrts^ ou en lames quarrées , blanchâtres, 

{ lofées de champ & tronquées en bifeau fur 
eurs bords. {Ef. de crifi, p, Jo^. Far. 

F. y. MareaJJùes cuïvreufes dodicaêdres, en 
criftaux folitaires, lilTes . éclattans, d’un jau- 
ne vif, dont les plans font pentagones. \EJf, 
de criji. p. 30S, yar.. 10. ) 

^ F. 5 . Autres, de la même forme & du même 
éclat , éparfes avec du fpath calcaire fur un 
grouppe de criftaux de quanz : du Pays de 
Trêves. 

Voyez des mozeeaus analt^es à celui-ci paripi les 
mioes de Cuivt^, ci-delTus Elp. VIII. var. a , 10 & 1 1 

Tüj 
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^ F. 7. Grouppe des mêmes Marcaflites ea 
très petits criftaux, lefqueh recouvrent en 
entier un fpaüi calcaire en lames hexagones . 
qui a pour bafe des criftaux de roche : de 
Frtybcrg, 

Voyei le Caiil. raif.de 1771. n®. 19% St jSi. 

^ F. 8. Autre grouppe de Marcajjitts dodtcai- 
drts de la même petiteflè , mais d’un éclat 
encore plus vif, fur une pyrite martiale in- 
forme , mêlée de fpath cdcaire pyramidal : < 
d’Angleterre. 

^ F. p. Grouppe de MarcaJJîtts euivreufes blan- 
ches, très-éclatantes , en criftaux à 14 facet- 
tes, formés par des oâaëdres dont les Hx 
angles folides font tronqués. ( Ejf. de crifi,p. 
^Oÿ,Far,iz.) 

C’eft particulièrement cette variété que l’on emploie 
i divers ouvrages de bijouterie, fous le nom de Afar- 
tajfite. 

^ F. 10. Autre grouppe des mêmes marcaflî- 
tes , mais dont la furface tire fur le noirâtre 
par l’altération qu’elle a éprouvée. 

Crjftalli «Satin, colore fujit, ont alic aut palliia 
Syd. nat. XII. 1 1 8. n®. 7. 

^ F. II. MarcajffUes cuivreufts à 14 facettes, 
d’un jaune pâle tirant fur le grisâtre : Elles 
font grouppées en mallè globuleufe & telle- 
ment engagées les unes contre les autres que 
la plupart ne montrent qu’un des fommets 
de l’oâaëdre tronqué qui les compofe ; ce 
qui donne à ce grouppe l’apparence d’un 
amas de Marcaflites cubiques. 
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^ • F. 13. MarcaJJîits cuivnufes icofaîdres , oo 
en petits criftaux folitaires à 20 facettes trian< 
gulaires & de couleur blanche. ( EfJ. de crijl» 
/». Jio. Efp.FIII.) 

^ F. i^. Autres de même forme .mais plus 
jaunes & plus éclatantes : elles font group- 
pées avec des MarcaJJites cuivrtufts dodicai-- 
dres , dans les cavités d’une Pyrite martiale 
informe. On remarque dans une de ces cavi- 
tés une troifiéme variété de Marcaffites en 
crillaux lamelleux qui réfléchilTent les plus 
vives couleurs : de Thuringe. 

^ F. J ^.Pyrites cuivrtufts crîjlallijees dont la 
forme paroît être le tétraèdre : elles incruf- 
tent des cubas de fpath vitreux qui ont pour 
bafe un quartz pyriteux , mêlé de blende & 
de galène : de Freudenjltin, prèsdeFreyberg, 

^ F. I y. Pyrites cuivreufts cridallifits Sc colo- 
rées de l'azur le plus vif, fur du fpath cal- 
caire pyramidal : du Comté de Darby. 

^ F. 16. Deux autres grouppes des mêmes 
Pyrites cuivreujes crifalUféts , jaunes & nuan- 
cées des plus vives couleurs, fur du Cauk 
nammelonné, mêlé de fpath calcaire pyra- 
midal : du Comté de Darby. 

^ F. ^17. Marcaffites octaèdres en végétation. 
Leurs criflaux , entés les uns fur les autres, 
comme l’argent vierge de Ste. Marie OA, 
6 . ) forment des branches ou colonnes arti- 
culées , terminées par une pyramide quadran* 
gulaire. Ces MarcalTites font entremêlées de 
petits cridaux fpathiques & quartzeux trèsr 
diaphanes; des mines de Cornouaille. 

* rr' • 
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-Description 

^ F. 1 8 . MarcaJUiu bUnckt finie , peu régu> 
liére dans fa forme & comme' enclavée dans 
un fragment de criftal de roche , où l’on 
remarque auflî du fchorl fibreux ooir : de 
Madagafcar, 

J’ai remarqué dans le cabinet de feu M. Jacqmin , 
Joaillier de laCouronne, un morceau de criftal de roche 
parfaitement diaphane , dont l'intérieur eft parfemé de 

Î etitet marcaflites blanches cubiques & dodécaèdres 
’ua éclai fingulier. 
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Note relative à la page , fur 

le Plomb vierge, 

J’AI vu depuis peu , dans le Cabinet de 
M. l’Abbé iNolin, un morceau qui doit 
enfin décider la queftion s’il exiile ou non 
du Plomb vierge. Ce morceau, qui pefe 
environ deux livres, paroît d’abord n we 
qu’une ochre ou chaux de plomb de la va- 
riété décrite aux mines de ce métal fous 
le nom de Mimum natif { b L. 3. ) mîus la 
plus grande partie eft un Plomb vierge en 
majfe irrégulière y qu’on ne peut méconnoî- 
tre aux propriétés fuivantes. 1®, U eft très- 
malléable, fe coupe facilement fans s’é- 
grainer , en lames aufll minces qu’on le 
defire, & entre en fufion même à la flam- 
me d’une bougie. 2°. La Mine de 'Plomb 
terreufe rouge qui l’enveloppe , a tous les 
caraûères des mines de cette efpèce qui 
ont été trouvées en Angleterre dans les 
Comtés de Darby & de Sommerfet, mê- 
lées avec de la Galène , & à Langenheck 
dans la Principauté de Naflau. 3®. Enfin, 
une veine de fehifte qui traverfe ce mor- 
ceau , 6 c qui contient elle-même quelques 
inolécules de Plomb extrêmement fines ^ 
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fuffitpour empêcher de prendre cetteochre 
rouge de plomb pour une litharge fem- 
blable à celle de Tarnowitz , qui avoir été 
donnée à M. Lehmann pour Mine de 
Plomb rouge y & que cet Auteur aflure 
n*avoir été qu’une chaux de plomb ordi- 
naire jettée avec les fcories qu’on avoir 
ôtées de la Fonderie. [ Lehm. Couch. de 
la terre , tom. 3- p. 3y 8 de la trad. franc. ] 
Quoi qu’il en foit des morceaux cités 

f ar M. Lehmann , celui que poflede M. 

Abbé Nolin eft certainement un produit 
de la nature ; il a été trouvé dans la mine 
de Pompéan près de Rennes en Bretagne, 
Tous les Auteurs qui ont parlé du Plomb 
natif, lui donnent pour enveloppe une 
terre ochracée blanche ou jaune ou rouge ; 
or cette terre n’étant le plus fouvent qu’un 
Plomb à Tétât de chaux , fi le phlogiftique 
vient à s’y unir, elle doit auflî-tôt fe ré- 
vivifier en tout ou en partie, fuivant la 
quantité de phlogiftique qu’elle a reçu , & 
former ainfi un vrai Plomb vierge environ» 
né de la portion de cette terre qui n’a point 
été réduite. Quand cette terre eft à l’état 
de Minium ou de Majfuot natifs , il eft évi- 
dent qu’elle n’a pu y parvenir fans Tinter- 
mede du feu ; il ne faut donc pas rejetter 
comme des produits de Tart des morceaux 
ou l’on verroit des traces de Taâion du feu ^ 



fi CCS morceaux contiennent d’ailleurs des 
preuves non équivoques d une origine' na- 
turelle, telles que de la Galène, de la 
Pyrite, une gangue quartzeufe, fpathique 
ou fchifteufe , &c. D un autre côté , le 
paflage de la chaux du plomb à l’état mé- 
tallique, ne pouvant non plus avoir lieu 
làns le contaà du phlogiftique , la gangue 
pierreufe qui accompagne cette chaux en 
doit être plus ou moins affeêtée : ainfi , 
dans le morceau dont il s’agit , le fchifte a 
pris une teinte d’un rouge pourpre , occa- 
lionnée fans doute par faêtion du feu fur 
la terre argilleufe mêlée de terre martiale 
dont ce fchifte eft compofé. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 
Dts noms donnés par Us AlUmands â chaqut 
tfphe dt Mine, 



Â RflMkalifcbtr • Wdjfer- 
^K>n. page 170 


’nIfnUuuU, 

-#y Eifett-Uumtti , 


IlC 

> 4 * 






EiJin-glMMtx, 


108 


Aiter-trtt. , 




E^eixglimmtr , 


I14 


9 


Eirm-k}ti, ixx 


179 


Bcrg-tlau , 


9 t 


E>fi»-m»n, 


»«4 


Bfrg-tiêr, 


xSi 


Eifen-ochtr , 


MI 


Btri-grun , 
Bcrg-Wurfclf 


94 


Eifitt-rtm , 


140 


» 9 I 


Eifin-fiti » , 


14» 


Berg-xinobtr , 


>0f 




BlZuU, 

BlMtlicheréJiH-*rtt , 


aa» 

111 


pAU-tru, 14 «9 


Blej-erde, 


199 


f M\H^$r~ 4 TtX. , 


é% 


Blty-trtt , 
BUy-^antx. • 


ï«t 


FM'kf^^tr^Us , 


i» 


169 


Ftdir-trtx., 


3 f 


Bltj-*eh*r , 


199 


FUegtn-fiù», 


i«î 


Bley-Jihwtif, 


180 


Frtmmtrtx. , 


3 ) 


Blej-fpMth, 


l88 




Blut-fttin, 
Bratid-mz , 


* 3 » 

99 


Aem-kfitrig-eriK , 


31 


Br/um-fitin , 


X 3 < 


Gidiegen-ilej , 


I <9 






Ctditgat-tifin, 


101 


7 




GtdUgentr-fihwtfU , 


X78 


*■31 


Giditgtner-zinc , 


XXX 


CMlmtj-ftein , f 


Gidieginei’gold , 


I 


Cemtnt-htpftr, 


49 


Geditgm-kHpftr , 


»I 




Geniigm-epermeni , 
Ge^tgtn-mucl^-plbtr , 


175 


trtx,. 


IIX 


xox 






GtdUgtn-filitr , 


9 


Eri-qut(H-filier 
JJ trtx., 
Dmrchfithtipr-ypfidlif. 




Gédiigm'J^m^Ui-^œntgf i x i 


X03 


GtdUgin-Wifmutb , 


X40 






«a 


thtr-arfimt. 


X 7 * 




4 



JjKjWTWrtTy-t 




Gtwtthfin-ktifftr j 




Crwtthfirp^litr , 


10 


Gifi-kits , 




CUft, 


4 


ClantxJg-wiJhmth^iif 




Cl»Ht.-jinn t 


UÂ 


Clsxjrtt. , 


U 


CtU-^ies , 


3 


CroM-kjtpftr-irtK , 


«1 


CruruT-blty^ux. , ■} 




CruntT-iliy-f^iuh , > 




H A*r-lilitr , 


IX 


Uorn-hUniU , 


XX& 


Htm-bley trtx,. 


I9t 


Hem-ertx., j 
Uvrn-JiU>€r, 3 


*5 


J Un^kn-qutckrJSlier, 


101 


Itf-béUe, 


181 


Kies-^riJislU , 


îlî 


Kru/fen , 


89 


KtitU-üumtn , 


HZ 






Ktbolt-ertx . , 
Keielt-gl*rut,, 


XJO 




KoMt4tnen, \ 
KoMi-mulm ,5 


x(Sj 


KM-^»upen , 




Kuffrr-bloM , 




8 $ 


Kuffrr-glm-mt : 


<4 




îî 


Kuffrr-grun^ 


89 


Kuffrr-k}**, 


Kuffer-mulm, 


9* 


KHffirnùkfl , 




Xnifrr-fihûfir ^ 





JL/ 


^4 


Ltbtr-trtx , 


îî 


Lebtr-fchlMg, 




LtinfihUg-mMTct^ , 


1 x 4 


Ltft-finH, 


i4* 


Lûiit^avtnijhhmt, , 


iik 




lit 


M*l«chit , 


U 


M»rc»0tf 


421 


Mithen-fulvtr , 


x<t 




xfS 


lur-cbuubtr , 


xoi 


Pirmtnt , 




jP^ Ech-blutit , 


XJO 


Ftch trtx , ■» 

F*€h-kjtpf*r-^Mi,S 


Z» 


JR. Ofchgt'wmthi , 


4» 


Both-bUy-mz , 


L2t 


B.»thm-btrg-fihwtftl ^ 




Fethen-^fttfer-trti , 7 
Foth^yupftr-glju , 5 


13 


Both-gulden-mz , 


iS 


K»th~guldifch-mx , 


6 


B.Bth-op*rmtnt , 


m 


Roth Jpi*i-glM-*rtx , 


HZ 


Rufftff-mx , 


*Z 


4 ^ Chtrbtn-^obolt , 






XSO 


Sfbtrl, 


HZ 



Digitized by Google 



Schwtrtt-iUj trtt. ’ 19^ 

Sthw/iru-p/i-ert^ , lêj 

Schw»nx.-gulien-ertx , , 17 

Sehw»rtx,-gr»u-€i/in-trt*., 10^ 
SchwMrtx.~^u^tr-gUs, 21 
Sei~*rtx., 14 ^ 

Silitr-xl*( , 1 3 

Silber^alliger-t(its , 40 

Silter-mulm , 3 1 

Sübtr-fchvMrtt . , ^ 

Smirgél, 138 

Sfi»ut€r-mMlm , 113 

Spi^el-tifin-erlK, 116. 
Sfitgel-^oioU , 

Sfiei-gUs-ilnth* , 11 g 

Slh»Uiehu-ffUsgUt^t,% 1 ^ 
Sthal-fiàn , 143 

Str«lkht-ffus-^M-tr$x. ,814 



Stnp-ertx. , 
Stri^mü) 



• X 

Wli 



ISJ 



JfTJfffer-k.ies , 24 xlg 

f^eiJI'-bUj-ertx. , 1S8 

ff' njfer-mehlifhitHtrJime, 

iZ* 

ff^eijf-ertx. , j8 

ff^eijf-gulden-ertx, , 
ff'ïfmMth-ilumtn , 1.4^ 

fFolfr/un , 1{7 



Z Irm-grAMfm , 
Zinttofel , 
Zimi-fiath , 7 
Zinn-ftein , S 
Zûuh-XMÛtr, 



X [9 

il 

ifS 

hî» 



F I N. 



Digilized by Google 



■ APPROBATION. 

J^’A I Ifi , pir ordre de MonTei^neai le Cliancelier , uo 
Minufciit inciculé , Defcriftien Mtlkoiiqm d " hju ColUSion tU 
Minéraux , & je a’y ai rien trouvé qui puiffe en empêcha 
riœptelCon. A Paris, ce i( Décembre 1771. 

Siiné, ADANSON. 



PRIVILEGE. 

L OUIS , par la grâce de Dieu Roi de France & de 
Navarre : A nos aînés & féaux Confeillers les Gens 
tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Reqoêres ocdl- 
naires de notre Hâtel , Grand ConTeil , PrévAt de Paris, 
Baülifs , Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos 
Jufticiers qu’il appaniendra , Salut. Notre amé le fieux 
Bi Roué Delisli nous a fait expofer qu’il defireioic 
faire imprimer Sc donna au Public un Ouvrage de (a com- 
pofidon, qui a pour titre Dtfiriftim Mithtdiqut d’uut 
ColliHim dê Minéraux s’il nous plailbit lui accorder nos 
' Lettres de Privilège pour ce néceflaires. Acss Causes, 
voulant favorablement traiter l’Expofant, Nous lui avons 
pamis & permntons par ces Prélentes , de faire imprima 
ledit Ouvrage autant ue fois que bon lui femblera , & de le 
vendre , faire vendre & débiter par tout notre Royaume , pé- 
dant le tems de fix années confécutives, à compter du jout 
de la date des Ptéfentes. Faifons défcnfes à tous Imprimeurs, 
Libraires & autres perfonnes , de quelque qualité & condi- 
tion qu’elles (oient , d’en introduire d’irapteffion étrangère 
dans aucun lieu de notre obéiflancet comme auifi d’impri 
mer ou fiiire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni 
contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en faire aucuns extraits , fous 
quelque prétexte que ce puiiTe être, (ans la permiflîon ex- 
prefTe & par écrit dudit ExpoGint , ou de ceux qui auront 
moit de lui , à peine de con&fcation des exemplaires con- 
trefaits , de trois mille livres d’amende contre chacun da 
contrevenant , dont un tiers i Nons , un tiers à l’HAtel-Dieu 
de Paris , St l’autre tien audit Sxpolâiit, on à celui qui aura 




droit de lui, & de tous dépens, donmugei& bcjtftn, il* 
charge C]ue ces Préfentes feront enregiftr^s tout au long fut 
le Regifhe «le la Communauté des Imprimeur! & Libraires 
de Paris , dans trois mois de la date d'icelles t que l'im- 
ptellion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume 8c 
non ailleurs, en beau papier & beaux caraéldres, confbr» 
mëment aux Reglemens de la Librairie , & notamment i 
celui du dix Avril mil fept cent vingt-cinq, à peine de dé> 
chéance du prefent Privilège; & qu’avant de l’expofer en 
vente , le manulcrit qui aura (ervi de copie à l’imprelTion 
dudit Ouvrage , fera remis dans le même état oû l’Appro- 
bation y aura été donnée , ès mains de notre très-cher 8c féal 
Chevalier, Chancelier Garde des Sceaux de France , le 
(ieur DE Maüpeoi;; qu’il en fera enfuite remis deux exem- 
plaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de 
notre Château du Louvre , & un dans celle dudit (ieur os 
Maupeou , le tout d peine de nullité des Ptëfentes ; du 
Contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire 
jouir ledit Expofant & fes avans'eaufe, pleinement & pai- 
fiblement , fans fouffrir qu’il leur (oit fait aucun trouble ou 
empêchement. Voulons que la copie des Ptéfentes , qui 
fera imprimée tout au long , au commencement ou à la na 
dudit Ouvrage , foit tenue pour dueroeni lignifiée , & qu’aux 
copies collationnées par l’un de nos amés 8c féaux Confeillers 
Secrétaires foi foit ajoutée comme d l’original* Commandons 
au premier notre Hiiidiec ou Sergent fur ce requis, de faire 
pour l’exécution d’icelles , tous aâes requis & néceflâires, 
uns demander autre permiflion, 8c nonobflant clameur de 
haro , charte normande 8c lettres d ce contraires: Car tel 
e(l notre plailîr. Donné d Verfailles le treizième jour du 
mois de Janvier l’an de grâce mil fept cent foixante treize , 
& de notre Régné le cinquante-huitième. Par le Roi en fon 
Confeil, Si^t, LEBEGUE. 

Re^ijlre fur le Keg’ftre XIX. Je la Chamhre Kojalt tff 
SynJicaU des Uùraires Imprimeurs de Paris, 2 V®. a^./ r. 
fil. IJ. eonfirmément au RégUment de 1 7 1 j, ^f*>tdifin/is , 
art. 4 , à toutes perfonnes , Je tjsselque qualité' tJ* coujitim 
qu’elles fiietu , autres que les Uir aires Imprimeurs , de ven^ 
dre, débiter, faire afither aucuns Livres peur les vendre en 
leurs noms ,jhit qu’ils s’en difent les jiiiteurs ou autrement , 
à la charge de fournir à la fufdite Chambre hmt exemplaires 
prifirits par l'art. toS du même Règlement. A Paris , i$ aS 
Janvier i77J. SfjTi#, C. A. JOMBERT, Syndic. 
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